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భూమి త్‌ 
(క్రొత్త త్ర చేనేతపద్దతి : 


శ్రీ వి. వెంకట శెట్టిగాద. (కడప) యెంతో (శ్రద్ధ, పరిశ్రమ, 
(శౌమికజనుల పె పమతో, యా ఫు స్తుకాన్ని వాసీనౌటు, అందు 
లకు వారికి చేనేత పనివా లేకా, ఆం(ధులందరు కృృతజ్ఞులు, ఇట్టి 
ఫు స్తుకము యిప్పటి కెన్నడో (ప్రభుత్వమే (ప్రచురించియుండవలసినది. 

నంవత్పరానికి యే యాఖై మందికో మా(తము, మ।చాను 
"బక్‌ న్‌ శైలు విద్యాలయమందు ఈ పు స్తుకములో వివరించియున్న 
(కొ. త్తకొత్త తయగు, వివిధమెన చేనేతవ్యుత్ప్తి తి విభాశాలను "నేర్చు 
చున్నంత మా (కాన వదిలకుల చేనేత పనివారిని అభివృద్ధిమా న్లాన 
సేవించుటకు అవకాశము కలుగగలదా? ఆ నిద్యాలయమును (కిందటి 
యిర వై సంవత్స రాలనుండీ నడసుచున్నా వ్రంతవరకు అన్ని 
మాస్కూళ్ళలో చేనేత పరిశ్రమ వివరములను విధానాలను నేర్చు 
టకు తగినంతమంది వుపాధ్యాయు లే దొరకకున్నారు ఇక పరిశ్రమ 
నిర్భాణకార్య విధానము తగినట్లుగా అభివృద్ధి చెందశళేదంశే 
అశ్చర్య మేమి 2 

1925-26 సంవత్సరాలలో చేను మద్రాసు శాష్ట్య్ర) మందలి 
చేనేత కేం[దప్రముల నన్ని టికి'వెల్లి అచ్చటి చేత విధానాలను విచారించి 
తిని వున చేత విధానాలు యితర చజేశములలోవ లెనే, దినదినానికి 
అభివృద్ధి ఫొందుచుండుటకు బదులు, తాతము తాతలు నిర్గ యించిన 
పథ కమం చే హెచ్చుగా నడచుచుండుట, అందువలన దినదినాభివృద్ది 
జెందుమా, వినూత్న మగు, ఏంతవింతగా నుండు, మారుచున్న (పజా 
భీష్టములు, అభిరుచుల ననుసరించి తృ ప్రికల్లించుచున్న మిల్లులన్యుత్ప క్తి 
పద్ధతులపోటీయందు వెనుకబడి పోవుచుండుటచూచి విచార పడితిని. 

పెడన, చీరాల, మోరి, ఆదిగాగల కొన్ని (వ బే శాలలో 
మూత్రం నూతన పద్ధతుల ననుసరించు కొందరు చేనేత పారి శామికుల్ల 


జూచి నంతసించీజిని, 


2 


అప్పటినుండి యీన *టివరకు (పభిచేనేత కుటుంబమందలి యువ 
ఎనులకు.___,న్సీ పురుషులు.____ చేనేత విధానములందు తర్చీయతు 
యిచ్చుటకు తగిన కేర్బాటులను (ప్రభుత్వము చేయలేకున్నది. 
నూతన విధానములలోే పద్ధతుల ననునరించి, అభివృద్ధి శరమగప 
పరిఇన ముల సాయముతో, సహాకార సంస్థల బలముతో వేనేత 
వ్యుత్స_్స్‌ వినిమయముల సాగింమటకు మన చేనేత (శామికులంతా 
పబుదల వమూాపెటనివో మిలుల వారంతో తగిన*ాగా పోటీలో నిల్వ 
వ 6 cn cn 
గలుకెటు? అభివృద్ది జెందుచుండు జీవనభృపి, పరిమూ ౫ముల 
చొ ళు ణు 6 
వెందగలుకుటు ? 

౧ cn 

(పతియువజనునకు తగినంత తర్చీయతు నిచ్చుటకు తగినన్ని 
విద్యాలయాలను కంత కాలంవరకు మనం నిర్భించి, నడుప లేక 
పోవచ్చు. గాంధీజీచే నూచింవబడిన వార్దా విద్యావిధానము అందరిని 
పైకి శేగల్లుటకు చాలాకాలము పట్టవచ్చు. అంతవరకు మన 
యిప్పటి పారి(శామికుల తర్చీయతు గురించి యిప్పటిన లెనే అశ్రద్ధ 
చేయుచుండ గలమా ? 


మరి శేయునదేమా ? 


రెండు అవకాశాలు గలవు (ప్రతిసంవత్సరం వివిధ (పచేశాలలో 
నూతన వన వ్యుత్చ త్తి విధానములందు పండితులై న వారిచేత రెండు 
నుూూడునెలల పర్యంతము “ప్రదర్శన వ్యుత్పత్తి” కేంద్రముల 
నడుఫుచూ అందు బుద్దికుశలురై , చేనేత పారి. శామికుల కాంగ్రాసుచే 
నూచింపబడిన వారికి తగిన తర్చీయతుయిస్తూ మిగతావారువచ్చి 
చూచిపోవుటకు అవకాశము కల్పించుట సాధ్యము, 


ఈ వు స్తుకమును ఆ “(పదర నన్యుత్స త్తి విద్యాలయములందు?”” 
(ప్రదర్శించుచూ, యిందు చూపెట్టిన పరికరముల నెటులవాడుట యో 
తెల్పుమ్యూూ యీ పు స్తుకమును అనుభవములో యెలా వుపషయోగించు 
కొనుటో నేద్పచుండవచ్చును. ఈ వు స్తుకమును విరివిగా (పతిచేనేత 
శే దమునందు |ప్రచుర పరచవలెను, అచ్చటి అత్యధిక బుద్ధికుశలు 


కి 


లైన (శ్రామికులకు యీ పుస్తుకాన్ని వుచితముగా యిస్తూ, నూతన 
పరికరాలను వినూత్న వస్త్రముల నిర్మా విధానాలను వారికి పరి 
చయపసపరున్తూ చేనేత పరిశనూఖి వృద్ధిని సాధిం చదగును. 

ఎందరో చేనేతవారు మ|డాసు విద్యాలయమందు పట్టభ(ద్రు 
కైనాజ వారిలో (ప్రధమేణికి చెందిన (శీ (ప్రగడ కోటయ్య 
వమూ[తము మ।డాసు=స్ట్ర) చేనేత పారి(శామికుః కు వారి వర్ల 
కాం(గసును నిర్మించుతూ సేవించుచున్నారు. 

నూతన మానాన చితపటములనే గుడ్డలో యిమిడి నేయు 
నత్తా |[పకటించి, తమచే రచింపబడిన చిత్రపటాన్ని తన భారత 
రైతాంగ విద్యాలయమందు (ప్రతిష్ట ంచుకో గల్లిరి కోటయ్యగారు. 
కాని వారికికూడా అందని సేవా విధానమును శీ వెంకట శెట్టిగారు 
అవలంబించగల్లీరి యిరవై. సంవత్సరాలలో తమకు చేనేత వృర్తి 
విధానముల నేర్పు అనుభ వాన్నంతను, మ(చాసు విద్యాలయ పట్ట 
ఛదులై న పిమ్మట తమ న్వవర్షమగు చేనేత వారిని సేవించుటక్రై 
యీ ఫు స్తుకముడ్వారా భారపోయుటకు పూనుకొన్నందులకు చే 
నంతో ఆనందపడుచున్నాను, "తాను బీదవారై యుండియు, తన 
స్వంతజబ్బునుకూడా యీ సేవాకార్యమున కై వువయోగించ బూను 
కున్నారు, ఇట్టివా రే ఆదర్శ సేవకులు, 

ఏరికి తగిన పెద్దలు (శీ అందె సుబ్బ రాయుడు పాతిక నంవత 
రాలక్షముండే వారు వొక్క కుట్టుకూడా లేసికోట్లు, షేళస్టనీలు, 
లాగులు నేయు విధానాన్ని కాకినాడ కాంగ్రాసు (1928) సమయాన్న 
(ప్రదర్శించి అఖలభారత జాతీయనాయకులకు దిగ మ గల్లించిరి, 
అన్ని దేశము లందునూ యింతవర కు యిట్టి కుశా బుద్ధులై న శిల్పులు 
తమ నూతన నిరాణ పద్దతులను రహస్యముగా నుంచుకొను చుండు 
టయు, అందువల్ల చేతివృత్తులు అభివృద్ది పొందకుండుటయా జరుగు 
చున్నది. *పేకెంటు” విధానముద్యారా, నూతన పద్ధతుల కన్గొాన్న 
వారికి (పత్యేక లాభాల నెసంగునదూ, ఆ (కొ _్రపద్ధతులను పఏరివిగా 


ది 
వివిధవ్యుత్చ త్తి కేం(చాలు వాడుకొంటూ అందువలన మొ_త్తఫు పరి 


శీ 


(శమ వుత్పత్తి కార్యక్రమము నభివృద్ధిపర చుకొనుచున్నారు మెమీను 
లలో కూడిన భారీపరి(శ్రమ నాయకులు, నిర్వాహకులు, అట్టి అభివృద్ధి 
కరమైన సౌకర్యము చేతివరిశ్రమలకుకూడ కల్పించవలెననే మహో 
తులు, డాక్టరు, కుమారప్ప, వాన్థాలో తమ “(గామపరి(శమ [పద 
రృనతాలి”ను పరికొధనాలయాన్ని స్థావీంచి నడుపుచున్నారు, 

ఈ నవజీవన అవనహాలను వయోవృద్ధులగు మన్న శీ సుబ్బ 
రాయుడు [౧హించిరి. నా బాధల, నలహోాలను మదినెంచిరి వుత్చా 
హులై చెరుకుపల్లి లో. తమ నూ-తన “చేనేత శిల్ప విద్యాలయము” ను 
1945 లో చా పించిరి, దాన్ని తెరచు భాగ్యము నాకు కళ్లను, కను 
కనే వారికీ “శిల్పాచార్యుి లను బిరుదు నార్థకమైనది, ఇట్టి అదర్శ 
సేవకులు పెద్ద ౪ యి నాటి జాతీయ కాం|గసునకు పూజ్యులు, పిరికి 
నా జోహారులు, 

ఈ సుస్తుకమును చదివి, యిందు వుదహరించబడిన పద్దతుల 
ననునరించి, సూచింపబడిన నూతన పరికరాల నుపయోగించి, వేల 
కొలది “ఏకలవ్యులు” మన వేనేక పారిశామికులతో తయారై 
చేనేతను అభివృద్ధికర మార్షములందు నడపుదురుగాత, 

యుద్దం పూర్తియైపోయింది ; గుడ్డకరవు తీరిపోతున్న ది; 
ధరలసెంపు ఆగిపోనున్నది, కొరిగి మిల్లులతో చేనేతకు విపరీతమైన 
పోటీ రానున్నది. ఇట్టి సమయాన చేనేత పారి|శౌమికులు, తమ 
వ్యుత్స_కి సాధనాలు, విధానాలు పడి విసిష్టతలను చురుకుగా సెంచు 
కోవాలి. అందులకు యిట (గ్రంధములను చదువుకోవాలి, ఈ 
(గంధాన్ని పాఠ్య్యగంధముగా వాడుకోవాలి, తమ అనుభ వాన్నిబట్టి 
యాగంధమందు వివరింపబడిన పద్గ తులలో అవసరమైన మాద్చల 
సూచించాలి ఇంతవర కిట్టి వుద్ద)ంధము తెలుగులో లేకపోయిన 
దురవస్థనుండి ఆం(ధ(శామికుల రశ్షీంచ బూనుకొన్న యీ నూతన 
(శ్రామికాభాద్యల కీవే నా యభివందనొ'లు, 
భారత ర తౌంగ | (Sd) —ఆదార్య ర్‌ంగ, 

నిడు (బో లు 1-8-48 


మకాం, మంగళగిరి 
29.248 
ఫ్రీ కంఠము, వి. ఏ, ఎల్‌, ఎల్‌, బి, అధ్యతులు (ప్రథమ 
అఖిలభారత చేనేత కాం[గెస్‌ (ప్రధాన న్యాయమూ రీ, ఆంధ్రరాష్ట్ర కాంగెసు 
ఎన్నికల న్యాయస్థానము. 


మామి|తులు (శ్ర) వ(జం శెట్టి వెంకట శెట్టిగారు రచియించిన 
‘oe చేనేతవద్ధతి. లత్యులక్షుణ సహితము” అను [గంధమును 
సాకల్నముగ జదివి చాల ఆనందమును పొందికిని, చేనేత పరిశ్రమ 
యందు ప్రశ్యేకమగు సాంశేసిక విజానము Technical Knowledge, 
నంపాదించిన విద్యాధికులు చాల అరుదుగా నున్నారు, తమ 
సాంకేతిక విజ్ఞానమును |గంధమాపమున (ప్రకటించి, చేనేత పరి[ 
మాభివృద్ద్ధికి తోడ్చడిన వారిలో (శ్రీ) నెంకట శెట్లిగాశే _వ్రధము 
లని చెప్ళ ట నత్యదూరముగాదు, అట్టి గౌరవము మామి(తుల 
కచ్చినందుకు వారికి నాహృదయ పూర్వ కాభివందనములు, 


(పాచీనకాలమునుండియు భారత సంన్కృృతితోపాటు భారత 
చేనేతపరి[శమ |ప్రసిదినండినది మనభారత వస కారులు “రామా 
యణంబు భారతము నేతలలోన దళు కో త్తనేసిన ధన్యమతులు”” 
అనియు “స సూడితో బని లేక చొక్కాలు కోటులు మస్దంబ్బుపై దీర్చిన 
మహితయశులు” అనియు (ప్రగ్యాతిజెందినారు, ఎత. మన 
చేనేత పారి(శొమికులయొ క్క. అసమాన కళా ప్రాసీన్య మే (పబల 
కారణము, ఆనాడు మాత్రమేగాక యీనాడు కూడ చేనేత పారి 
(శామికులలో అత్యదు తమగు కళాకౌశలము గలవారున్నారు, 
కాని నేడు అట్టి చిత్ర వన్ర్రని రాణ కశాకౌళలము బహు కొద్ది 
మందికి దప్ప చేనేతపారిశామిక (ప్రజాసామాన్యమునకు అందు 
బాటులో లేదు, అట్టి కొజతను దీర్పుటకు మామి(త్రులు శ) వెంకట 
శెట్టిగారి (గంధము యెంత యో సాహాయ్యపడు ననుట శెట్టి సందీయ 
మును లేదు, 
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వివిధర కముల/స నేతల పద్ధతులను గూర్చియు, పలువిధము 
లగు లతలు. చితములను వ(స్రైముల_పై చతలోనే నేయు విధానము 
లనుగూర్చియు, ఉదావారణ సహితముగను, చిత్రపటముల రూప 
మునను, సులఅభభాషలో చాల వివరముగా (గంధక ర్తగారు వినరి-చి 
యున్నారు, చేసేత పరి(శ్రమాభివృద్ధికి ఉపయోగపడు నూతన పరి 
కరములనుగూడ చిత్రవటములద్వారా వివరించియున్నాడు. ఈ 
(గంధము (పతి చేనేత పారి శామికుడును తప్పకుండ చనమువదగిన దై 
యున్న ది, 

(వస్తుతము (వభుత్వమువారిచే జరుపబడుచున్న చేత పరి[శ 
మక సంబంధించిన పరీచులకు పహోఎరుగువారున్నూ మదరాసులో 
నును (వభుతం చేత పాంశాలలోని విడా్శంజలునూ యా గంధ 
ట్‌ వ. 1 విజ్ఞానము న... అ న 
పాఠ్య గంధము? కూడా సిఫారసు చేయదగిన దై యున్నది. 

ఇట్టి అపూర్వ గంధమును మన తెలుగుభావలో (వ్రాసి చేనేత 
పరిశ్రనూభివృద్ధికి తోడ్పడిన (గంధకర్తకు కేవలము. చేనేత 
పారిశ్రామికు లేగాక, చేశాభిమాను లెల్లదకూడ కృతజ్ఞులై యుండ 
గలరని విశ్వసించుచున్నాను. 


జే 
= 


(5d) తాడిపంరి (శ్రీకంఠము 


Minister for 
Industries & 
Informatior. 





Mara (Camp) Proddutur, 
క Dated 15th June'47, 


Sri V.Venkata Chetty of Cuddapenh 
proper has written a book designating 
it as "NEW HANDLOOM METHODS”, The 
production is a very useful one for 
those engaged in handloom weaving. 

The usefulness of the book is enhanced 
by the illustrations given in the book,,. 
1 understand that it is an uniaue శ 
production and cone that would help the 
hanaioom wsazver to do his job thoroughly 
and profitaniy. 1 wish evory success 


to ine book. 


S LAKSHMINARASAYYA, వెళుతు L.T., (Camp) Cuddapah, 
Deputy Inspector of Sehools, Dated 17th October 1942 
Rayachoty Range, 
Cuddapah Dt. 


Dear Sri V. Venkata Chetty, 


I1Congratulate you on the production of a very useful 
Hand book of Weaving in Telugu. Till now, so far as I know, 
there is no such Handbook and your book has supplied a longfelt 
need of the handloom weavers in the Telugu Area and of 
candidates appearing for the Technical Examinations in Weaving. 
The clear explanations given by you are an attractive feature 
of your book and you deserve our thanks for the help you have 
done to the weaving population. 


Yours sincerely, 
(నడ) న. LAKSHMINARASAY YA 


న V. SUBBAIAH 
Head Master, Cuddapah, 
Municipal High School. Dated loth February 1948 


“NEw METHODS IN HANDLOOM WEAVING” is a rare 
production on the subject, very useful and valuable far use in 
Manual and vocational training in schouls. 0 is a pleasure and 
pride that Sri V. Venkata Chetty with his background of several 
years of experience as teacher, should have inade the Subject so 
simple and interesting with the numerous illustrations, ఇ special 
feature of this book. 


The author desorverx 607010)” cneouragomont. 


(Sd.) మ V. WUBBATAHR 


విజ పి 
hg 
(వాచీనకాలమునుుడియు మన భారతదేశమునందు చేనేత 
పరిశ్రమ అనేకవిధములుగ [ప్రపుచ విగ్యాతి బడసియున్నది, చేవితో 
వడికిన నూలును మన చేనేతనారి. శామికులు చేతిమగ్గములమోద 
చేసిన ఆవాటి మన వనములు ఖండాంతంములందలి మహాశాజుల 
యొక్కయు, రాణులయొక్క_యు, విచేశపు బాటసాధులయొక్క_యు 
అఖండమైన (వశంనలు ఫొందియు- డెను. కాని బట్టలమిగాలు బయలు 
"బేరినత ర్వాత (ప్రజలు మిష్టుగుడ్డలయొక్కా తస సజ: కులకు (భ మసి, 
మిబ్లుగుడ్డలను ఎక్కువగ నుపయూగింపసొనిరి, (కమముగా న్వ చేశ, 
విడే వ(స్ర్రముల అ 0 శీణిఎపసాగాను, 
మిల్లులు మూకిం చ లేని కళాకౌశ లమును, హా _నలాఘవమును, స్వతంత్ర 
జ్ఞానమును చేనేతపరి.శమలో చూవిం చవచ్చును, మిల్లు వన్ర్రముల 
కంకి చేనేతవన్ర్రములు మన్నిక ఎక్కువ ఇప్పటికిని చేతిమగ్గముల పై 
నేయబడు కుప్పజము మరి పేట్లు, వ రార కములు. మిబ్లులనుండి 
ఉత్పత్తి కాజాలకున్న వి. కనుకనే ఇంతవరకు మన బేగములో చేనేత 
పరిశ్రమ సుస్థింముగానుండుటకు అవకాశ మేర్చడినది, మిల పరి 
(శమలనుండి ఉత్స _త్రీియగుచున్న పలువిధము లై న వస్త్రములు అనగా 
కోటుగుడ్డలు, లాగుగుడ్డలు, వ్య గుడ్డలు, పజుపుగుడ్డలు, గానుగుడ్డలు, 
తువాళ్లు మొదలగస రకములు మన "జీనేతపరి గ్రమల ంచు చేయబడుట 
లేదు, చాడాపు నూటికి తొంబదితొమి స్తదివంతులు సాదాగుడ్డ నే Plain 
cloth) నేయగలుగుచున్నా రు, ఇట్టి లోటు వచ్చుటకు మన చేనేత 
పారి శ్రామికులకు తగిన వన్ర్రపారి| శ్రామిక సాంశేశికవిజానము లేక 
పోవుటయే: ఇందులకు కారణమని (ప్రత్యేకించి చెప్ప నవసరము లేదు. 
కావున మన నేనేతపరి కామికులకు తగిన వ(న్ర్రపారి [శ్రామిక సాంకేతిక 
విజ్ఞాన మెప్పుడు లభించునో ఆనాడు మన (ప్రజాసామాన్యమునకు 
చేనేతవన్రాములు ఆకర్ష ణీయముగా 'జేయవచ్చుననుట నిర్వివాదము 
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కాని అట్టివిజ్ఞానము నొనంగు (గంధములు మన "దేశభాపషలయందు 
బాల లోపించియున్న వి, ఇందుచేత గత ఇరువదిసంవత్పర ములనుండి 
కడప మునిసిపల్‌ హైస్కూూలునందు వీవింగ్‌ ఇన్‌ స 9కే రుగా 
ఉద్యోగముచేసిన నా అనుభవమును, నాకుగల కొద్దిపాటి ఇంగ్లీ షు 
భా వాజ్ఞానమును ఆభారముచేసికొని చేనేతపరిశ్రమకు నన్వయించు 
నమ_స్తవిషయములనుు అనగా (వస్తుతము ఆచరణలో నుండునట్టివి 
తష. లాభసాటిగా నుండునట్టివియును, నఫీనపద్గతులతో గూడి 
యుంకునట్టివియును, పరిశోధన చేయబడినట్టి రచన లేక యల్లిక 
(చి|తకళ) యందలి చిత్రములు, లేక నమూనాల Fabric Texture 
and designs or patterns) నన్ని టిని గిలక లను, (గధ నయం(త్రములను 
dobbies) జా క్యా" న్‌. యం(తములను (Jaquard ma-hines) నన్ని 
టిని సేకరించుకొొను దు, బ్రంగ్లీ వ షు సాంకేతికపదములకు మన భాషలో 
నరియైన పదములు లేకపోవుటచేత సాధ్యమైనంతవరకు ఆ భావము 
చెడకుండ తగిన పదముల ననువదించుచు, ని కష్టతరమైన (గంధి 
రచనకు బూనితిని. ఈ (గంధమును చదివిన చేనేతపారి[శౌమికు 
లందబును తమంతట తామే యెటువంటి నషఘూంనాన నను వాల 
సులభముగా మగ్గములో వేసి నేయగలుగునట్లుగా (పతివిషయమును 
విపులముగా (వాసికిని, విషయనులు వాల సులభముగా అర్థమగు 
టకుగాను, అవసరమగు చోట్ల నెల్ల చిత్రపటములను వ్యయ(ప్రయాస 
లకు "లెక్కచేయక చేర్చివిని, 
(గంథరచనకు |పేరేపకులు 

1988 వ నం! జూన్‌ నెల 11 వ తేదిన నిడుబోలులో 
గుంటూరుజిల్లా చేనేతపారిశామికనభ ఎరిగినది. గుంటూరుజిల్లా 
మంగళగిరి కావురస్థులు (శ్రీ తాడివర్తి (శ్రీకంఠము, బి, యె, మెల్‌, 
యెల్‌, వి. గారు న భాధ్యతత వహించిరి, చేనేతపరి్శిశమకు సంబం 


ధించిన అనేక ఇంగ్పీషు[గంథములను పరీలించి, ,వారు తమ 
అధ్యమ్‌పనా నములో మన చేనేతపరిశమనుగూర్చి ననేక నూతన 
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విషయములను జై టబెట్టిరి. మన వన్ర్రపరిిశమయొక్క_. (ప్రాచీన 
వైభవమును, పరివర్తనమును (ప్రస్తుత పరిస్థితినిగూర్చి చర్చించి 
ఈ. వలానే వావి రు షు 

వరల మన పరిశ్రమను, పునరుద్ధరించుటకు తగిన [పణాళికను 
సూచించిరి. వారు తవు అధ్య కోవన్యానము చివర మన వన్త 
కారులలో కొంతమంది చేతపరి|శమలో యల్‌, టి, యం, వారా 
డిగీలులవారు గలరు. వాస తమ పారి శ్రామిశవిజ్ఞాసమును 
గంభఘమున కుఒకరించులాగు మాతృభాపలో నేతపకిశ్రమనుగూర్సి 
పుస్తకములు కరష[త్రములు (వాసి, వారి_శామిక విజ్ఞానమును వెద 
జల్లవలయును, _ నేతపరిశ్రమలో పరిశోధన జేసి నూతనసాధనలను 
ప వెశ పెట్టవలయును అని హెచ్చరించియున్నారు. వారియొక్క 

లు క! 

దీ మైన ఉపన్యాసమును పు =క్రిగా చదివినతోడనే నాయం దొక 
నూతనశ క్రి, ఉత్చాహము (వ వేశంచినది. "వెంటనే నాకుగల న్వల్ప 
జానమును ఉపయోగించి యా (గంథరచనకు బూనిణెని, తమ 
గంభీర మైన ఉఒన్యానముచే నాకిట్టి (వేశేపణ కల్పించిన (స్రీ తాడి 
పర్తి (శ్రీ) కంంముగారికి నాహృదయపూరరకవందనము లర్పించు 


గ 


ఇతర గంథ సహాయము కృతబ్రత 
డో 


౫ె* (గంథముయొక్క_ మొదటి అధ్యాయములో కొన్ని అంకె 
ములకు చేనేత పార శామికో ద్వమజనకులై న (స్త పెండెం మెంక 
(టాములుగారి “నేతపరి(శ్రమ ముదటిభాగము””. కొంతవరకు 
సగహాయపడినది. తక్కిన అధ్యాయములకు మదరా సులోనున్న 
గవర్న మెంటు చుక్‌ స్‌ కుల్‌ ఇ౯ స్టిట్యూట్‌ యొక్క. (పిన్సిపాల్‌ 
(శ) డి. యం, అమలొసాద్‌, ఎ, యం. సి, టి. (మాన్‌ చెస్ఫ్రర్‌ ) 
గారు రచించిన “చేనేతపాకవు నకములు* కొంతవరకు సాయపడి 
నవి, తెనుగుపదములకు శబర త్నాకరము కొంతవరకు తోడ్చడినది. 
కనుక ఆయా (గ౦థక_ర్తలకు నాహృడయ పూరక వందనము లర్సించు 
చున్నాను, 


14 

విద్యాసహాయము కృత జక 

ల జః 
నాకు వృస్ర సారి శ్రామిక సాంెకీకెకొవిజానము Textile 
education" (వనాది-చి, నన్నిరీపికి తెచ్చిన సాగురువులగు మ[దాన్‌ 
గవర్న౫ె--ట్‌ మెక్‌ న్‌ కైల్‌ ఇకస్టిట్యూట్‌ (పిన్పిపాల్‌ శ్రీ) డి. 
యణ. అమల్‌ సాద్‌, ఏమ యం, సి. టి. (మాన్‌ చెన్ట 5 ) గారి! 
నాహృదంయయపుూర్విపవందనము లర్పించుచుగగ్నోను, నేను ఈ (గంధ 
ములో నుపయోగించిన ఇంగ్లీ షుపదములకు నరిమైన తెలుగుపదము 
లను సిర్హ యిం మటల నాకు అన్ని విధముల తోడ్పడిన కావ్యపు రాణ 

Hm | బు ప ంకటస చ ౧ స్లో నై 

త్‌ విద్వా! (శ్ర, జనమంచి వెం వ సక. ప నా 

హ్శ్‌దయ పూ రషక వందనము లర్సించు చున్నాను, 


(గ .థ ప్రచురణకు (ద్రన్యసప*యము 


1941 వృ నంవత్వరాంతమున నేస్మిగంధిరచనను పూర్తి 
చేయగలిగిపెని. 1942 నంవత్పరారంభమున (ప్రచురణ చేయ నెంచి 
తిని కాని (ద్రవృనహాయము లెక విరమించుకొంటిని, 1947 వ సంవ 
త్పిరారంభములో శమ్మాలమడుగు కావురస్థులు మటి చేశ భక్తులైన 
(శ్రీ వాయలూరి చెంచునాగి రెడ్డిగారు. 92 President Panchayat 
Board) ఈ [గ౦ఫము (పచరి.చుటకు తాను నహాయపడుదునని 
వెస్టానముషెసిరి, ఆ మాదట 1947 వ సంవత్సరము జూన్‌ నెల 
14 వ తేదిన వవ్నులమడుగు కాస్రురస్థులు శ్రీ చెన్నం శెట్టి నారా 
యణగారితొ నన్ను పరిచయము నల్చి వృత్తాంతము నెటు కపబచిరి, 
శ్రీ చెన్నం శెట్టి నొచాయణగారు తన జీవితకాలవమంతయు చేనేత 
పరిశ్రమా భివృద్ధికి పాటుపడిన పరిశ్రమాభిమానులు మజి చేశభ క్ర 
లె నవారు పీరిజునురు కలిసి వెంటనే ఏరిమ్మితులై న శీ ధాయిపూలే 
మైనురావుగారు, (స్రీ) డి, వి, రామశగావుగారు, ్రొనుటూరు (శ్రీ) 
మండ్యాల గోవిందప్పగాలతోకూడి (గ్రంథ ప్రచురణకు తగినసహాయము 
(పో త్చాహముల నిచ్చియుండినందున వారికిని నాకు ధననపాయము 


ఓక్‌ 


గావించిన అభిమానడాతలు, ౨ జపోవకులు, పోషకులు. చందా 
డదారులకును నాహృదయ'ప + రక వందనము లర్పించు చున్నాను, 


కట హత ద నలు 


ఈ (గంధమున ఉవయోగింపబడిన ఇంగ్షీమ సాం కేకి* పద 
ములకు నేను వాడిన తెలుస సాంజీషిశపదములలో ఏమైన తప్పులు 
ఉన్నచో వాటికి సరెకైన పదములనుగాని “స ఈ (గంధర చనల 
౫ల మరి?" యితరదోపములనుగాని సూచించు నహృదయుల 
సలహాల నన్ని టిని కృతజ్ఞ తతో సేకరించి వనరు  ద్రణములో సవరించు 


కొందునని మనవి జేయుచున్నా ను, 


| ఇట్లా, వొధేయుక 

ప; జంళిట్లి వెలకటనెటి 

ఇ రు శ 

1-1-48, | (గ్రంథకర్త, 


అభిమాన దాతలు 
శ్రీ (శ్రీ (శ్రీ వెకటగిరి మహారాజగారు 
ఆంధకాష్ట) కాం|(7న్‌ సంఘము, ఆంధ్రరత్న భవనము, బెజవాడ. 
(శ్రీ) చెన్నం శెట్టి నారాయణగారు, జమ్మలమడుగు 
(శ్రీ జూటూరు వెంకటసుబ్బయ్య శేతెపళ్ల సుబ్బ రాయుడు మర్‌ 
చెంట్‌న్‌, (వాదుటూరు 
© 
శ) జి, రామచంద్రయ్య శేష్టిగారు (ఫొద్దుటూరు 


రాజపోషరులు 
జమ్మలమడుగు 
శ్రీ) మాయణలూరి చెంచుగాగికెడ్డిగారు 
(శ్రీ ఛాయిపూ నే శేషగిరి 6 వు, మైనూరావుగా స్ల 
(శ్రీ) డి. వి. రామారావుగారు 
(లీ) తాతిరెడ్డి, నర సారెడ్డిగారు 
(శ్రీ రుండా పెద్దదానప్పగారు 
(శ్రీ భూపాళం వెంకటసు! య్య ఫి అండ్‌ (బ్రదరుగాన్లు 
(శ్రీ) కుండా సడుమలదానప్పగారు 
(శ్రీ) కుండా చాలదానప్పగారు 
శ్రీ) కుండా నాగదానప్పగారు 
(క్రీ కుండా సారాపురం నారాయణమునయ్యగాడు 
(శ్రీ) లద్దగిరి లశ్షీ శ్రర సయ్యగారు 
చేపరాల (గామము 
శ్రీ) అలుగూరు చిన్న సుబ్బయ్యగారు 
న్‌ 
(శ) బడిగంవాలు చిన్నసుబ్బయ్యగారు 
(శ్రి) గంజికుంట చిన్నసుబ్బయ్య, బెల్లాల వెంక టమునయ్యగాజ్ల 
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(శ్ర వంకం 'వెంకటయ్యగారు (ఆర్షనె జర్‌ చేనేతనంఘుము) 
శ్ర బడిగాంచాలు 'పెద్దనర సింహులుగారు 
(క్రీ కడప చెద్దమునయ్య కేశాలుగారు 
మోరగుడి[_గామము 
(శ్రీ) కంటం నంకున్న గారు 
(శ్ర) వి. లకుమయ్యగారు 
(శ్రీ చౌడం వెంకటరామయ్య విరు పేలయ్యగాథ్ల 
శ్రీ వెడం వెంకటదానప్పగారు 
దొమ్మర నంద్యాల [గామము 
(శ్రీ కె, నారాయణము నెయ్య, వి, లకుమయ్య అండ్‌ కంపెని 
శ్రీ క్ల రంగప్ప, మెక టకొండయ్యగాన్ల 
శ్రీ మూకుల వెంకటసుబ్బయ్య అండ్‌ నన్‌ న్ఫు 
(త్త కుండా మునయ్యకుమారుడు మునయ్యగారు 
(గ్ర క. పి, తిరుపతయ్య అండ్‌ (బదర్చ్సు 
శింహాదిపల్రె (పు వెండలతాలూకా, 
(త్రీ, శిరివెల్ల 'పెద్దవోబులేసు, చిన్నవోబులేసుగాక్లు 
రాజం పెట 
(శ్రీ) యల్బూూరు లమ్మ్హ్‌నర సయ్య (కేపి గారు 
(శ్రీ గుత్తా నారాయ ణనాయుడుగారు 


ఇగో 


కాళహసి 
శ్రీ) స్స్‌ల్రి (శ్రీనివాసులు కెట్టిగారు 


శ) నర్‌ చార్‌ ప, సుబ్బరామడాన్‌ గారు 
8 
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పజోషకులం 
కన్నైెలూరు 
ఊటి రంగప్పగారు 
లు 
వట వెంకటప్పగారు 
రు 


. 


లుం వీరయ్యగారు 
“yy చిన్నమల్ల య్యగారు 
దు చిన్న వెంకటకొండయ్య గారు 


అం 


ద్ద్ల౮ "రు (బహ య్యుగారం 
నాదు వెంకటసాషమిగారు 


cee Eee 
గరు 


నున్నా బ౨గారయ్యుగారు 

త్త మాడి శెట్టి మల్ల య్యగారు 

న్స్‌) అంపాబ త్తిని తిర పేలుగారు 

(శ్రీ అంపాబ క్తిని వీరయ్యగారు 

శ్ర చందు చిన్న సుబ్బయ్యగారు 

శ) దుస్పా చిన్న వోబులేసుగార 

చందు 'చాలనంజివయ్య గారు 

"దేవర శెట్టి బాలయ్యగారు 

నున్నా శంకర య్యగారు 

న్నా పెద్దగురప్పకుమూరుడు వెంకటసుబ్బయ్యగారు 
న్నా పారోపాతం గురుమూ _ర్తిగారు 
న్నా చిన్న గురయ్యగారి పెద్దగుర ప్పగారు 


GE 


ర్‌ ర్త 


ర్‌ 


ందు ముడియం నంజన్న గారు 

ందు నడి పెన్న కుమారుడు నంజన్న గారు 
దు పెద్ద వెంక టకొండయ్యగారు 

న్నా జయ రానుయ్య గారు 

చందు కొండయ్యకుమూరుడు గంగయ్యగారు 


yu 


Gece eee 
/ / 


eee 


(౪ ఆ 


eee 


ee 
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ఆమ్మ అమడుగు 


భూమా వెంకట శెట్టి అంక (బుదరయు 
గు జ్రేటి పాము లేటిగారు 
బడి గాంచాలు నారాయు౯౭ఆగణగారు 

వేపరాల (గామము 
శీపాల గంగులప్పగారు 
చౌెడం కామ్యసుబ్బయ్యగారు 
కుప్పాబత్తుని "పెద్దజగన్నాాదంగారయ 
కుల్లాకొముర్ల చిన్న్నసుబ్బయ్య్వగారం 
కకురూ_ ర్తి అంయ్యుప్పుగారం 
వులుసాలు వెంకటకొండయ్య్వుగారు 
చౌడం అ(గ(గపహోరం సుబ నూగారు 
జాన సాటి పెద్ద గోవిందప్పుగారు 
శాడం కోందండంగారి పుల్లు య్యుగారం 

మోారగుడి _గామము 
కంభం వోబులకొండుగారం 
కంభం "వద్దవోబుల 5" ంజడుమునంయయ్యుగా రం 
జ లతుమంయ్య్యగా ఈ 
కుంకా కొొండయ్య్టగారు 
సి, పి, చౌడప్ప అండ్‌ నన్‌ న్వు 
జానసాటి యిరాలోబ్ల కుర్తా తిల -చేలయ్యగారు 
బజెల్లాల చిన్న్యమునంయ్య్యగా ర 

దామ్మర నంద్యాల (గ్రామము 

క, సి, ద_త్తయ్య అండ్‌, నన్‌ న్పు 
గారి? పెద్దనంజ్‌వుకాండుగారు 


20 
(శ్రీ) కచ్చి వెంకటపతి అండ్‌ నన్‌న్సు 
జనాబ్‌ యన్‌, పీ, మూజబూబ్‌ సాబ్‌ అండ్‌ సన్‌ న్పు 
(శ్రీ, విశ్వనాధం దీవయ్య _ేస్టి గారు 
(శ్రీ వూసువాండ్త రామయ్య గారు 
శ్రీ) వుద్దగిరి లకుమయ్యగారు 
(శ్ర వనూసువాండ్ల సెద్దకొండియ్యగారు 
జనాబ్‌, ఆరెల్ల చిన్న 7 బునాబ్‌ గారు 


గొరిగె నూరు 
(శ) మచ్చా జమ రామన్న గారి "పెద్ద వెంక టకొండయ్య గారం 
కోతియం కొండాపురం 
(శ్రీ, గిద్దలూరు సంజన్న గారు 
చాగరాజుపలై ( పెదముడియంి) 
౧ (య ళో 


పాద్దుటూరు 
మండ్వాల గోవిందప్పగారు 
కడప చెన్నయ్య అండ్‌ నన్‌ న్పు 
తి, మునలప్పృ అండ్‌ (బెదరు 


Ge (౩ 


చీ) యం, సి. కాకున్న సుబ్బన్నగారు 
శ) యం, కొండా రెడ్డిగారు 

(శ్రీ మునగా (శ్రీనివాసులు శేష గారు 
శ్రీ) గిద్దలూరు గంగయ్యగారు 


ర్‌ 


21 


(శ్రీ పోశిన నరనయ్యగాదు 
ఫట 
శ్రీ) గుండ్లూరు కొండయ్య గారు 
శ్రీ) కట్టా నరసింహులుగారు 
(శ్రీ) సోమి జెట్టి కొండయ్య జూటార నాగుమయ్యగా న్ల 


చందాదారులు 
కో త్రియం తిమ్మాపురం 
[శీ లింగంనడివీ చెంగప్పగారు 


జంగాలపతె కొటాలపతొ 
య an రా 


శ్రీ చేములపాటి సామినే.ల్‌ గాడు 
శీ -వములపాటి యెలియగారు 


దొమ్మర నంద్యాల 
(శీ వుమ్మరి శెట్టి పెద్దదంగయ్యగారు 
శీ దండె సుబ్బయ్యగారు 


అల 


వేపరాల 
నీ కరమూరి వెంకటరామయ్య గారు 
(నీ వొదిపెద నరపింహులుగారు 
ఈ ఈ 
ఖీ బడిగంచాలు వెంకటసుబ్బయ్యగారు 
a 


శే న నంజ ల 
1-వ, అధ్యాయము : పేజి ]] 


1, సృష్టి (Creation) 2, ప్ర త్రీతో వస్త్ర నిర్మాణము. (Cotton fabric 
structure) 8 (పల్తీచెట్టు దాని ఫలోత్సతీ (Cotton plant, fertili_ 
zation, Pod or fruit) 4, నల్ల శేగడిభూని (Black cotton soil) 
ర్‌ (ప్తి రకములు (Binds of cotton 6, దారము వడకోట (Spinning) 
7, చిలపలకేయుట (Reeling or making banks) 8, బంటీ పోగుదారము 
మరి నెంబరు (510816 yarn and its count 9, మడత కేక ప్రరిదారము 
మరి నెంబరు (Twisted yarn and its count) 10, నూలు కట్టలు లేక 
చెక్టైలు (Yarn Bundles 11, నేతయన నేమి (What is a weave) పడుగు 
(Warp) పేక (Weft) వ వస్త్ర నిర్మాణము లేక రూపు Fabric Structure) 
1, రచన లేక యల్లి క (Tex ture) చ్మిత్రశు ‘Doslgn) సంధితము లేక 
(ప్రమాణము (Repeat or unit) సూత్ర లేఖనము ( draft ఆగోపక సరణి 
(Lifting plan) (తొక్కుడు (క్రమము (Sequence of treadling) ముడికట్టు 
.(CTie-up), 


2ీ_వ, అధ్యాయము : పేజి 198 


1, సాదా నేత (Plain weave 2, పహాగుకోయుట (Transvorse 
cross section: 8, క కోయుట (longitudinal cross section) 
కీ సాదా అకల్పము (Ornamentation of plain weave’ 5, మూల నేతలు 
(Twills) (కము లేక సరణి లేక సరళమగు మూల నేతలు (Regular or 
continuous or simple 1115) చంపర్క లేక ఘ్మశమ మూల నేతలు 
(Combined twills) జిహ్మగ లేక తరంగ లేక త్రీ (మొన) సూల నేతలు 
(Zig-zag or wavy or pointed twills' (గెంపుడు మూల నేతలు 
(Broken twills) రచన మూల నేతలు (Re-arranged twills) wకస లేక 
రమ్యకర్ష లేక ఐ మాల నేతలు (Figured or Fancy diagonal twills) 
6, సాదా నమూనాల నేతలు (Plain bases weaves) 7, జవరచాణి నమా గాల 
చేశలు (Satin bases weaves) 8, నిరజము నేతలు (Diamond weaves) 
ర, నిరజము నమూనాల చీకేలు (Diamond bases weaves) 10, ఛలజాలిక 
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ఆీతలు (Mock.-leno weaves) Il, పీప్పళి లేక చాకలీ నేతలు (6106 or 
check weaves) 12, (త్రయి తిక నేతలు (Barley-corn weaves) 18, ప య 
మౌాటుప్ప నేతలు (Grecian weaves) 14, తంతు శిఖలు లేక మలకతువాల లేక 
యవనతువాల (Terry weaves or loop piles or turkish towelling) 
15, గించుయు లేక జంటనేతలు {Double width cloth or double 
weaves 16, సాంద నేతలు «TUstians) 17, న క్షక డోకయాలు (Bed- 
ford cords) 18, నిప్ప వాణీలు లేక వ్యాయత నేతలు. (Backed fabrics) 
10, మళకకహరి లేక చుతుష్కి లేక జాలికశేశలు (6౫0553 or gauze cr 
leno weaves), 
లి-వ, అధ్యాయము : | పేజి రత్త 
1, పేట్లు లేక (వత్యేకపు పడుగు చిత్రములు మకితంతు వై త్యనిర్మాణమయు 
Extra warpfigures and harness huilding’ 2, యంత్రములు (Machines) 
సై గలకలు (lst group dobbies: బూలావూకు గిలక (Sholapur 
dobby" న్గూపప్పు గెలక ‘Barrel dobby) చారుకీలకసరణి (Pegplan) కలన 
(కోమము (Pegging system) కటాంజన్తు గిలక ' Lattice dobby) ఆకర్షణపు 
Avs ‘Draw boy dobby" 4, వ్యాప్తము లేక చదరపు కౌగితముమీద 
చితమును మౌర్చుట ‘Enlargement or transfer the design on 
square paper" 5, (గఖనయర్మత్రములు (ind group dobbies) అధో సన్ని 
హిత మూల గథనయంతేము (Bottom closed shed dobby) కేంద మాల 
(గథనయంత్రయు Centre shed dobby) 6, జాక్యార్డ్‌ స్‌ మరితంతు చైత్య 
నిర్మాణము ‘Jacquards and harness building) 7, ఖండన యంత్రము 
Card cutting Machine 8, అచ్చుపేట్టు (Draw boy harness) 
9, (పక్యేకపు పేక పేట్లు (Extra weft figures), 


4_వ, అధ్యాయము : శ్రీః 180 


1, సన్నాహవిధానములు (Preparatory process) (1) చారము 
చుట్టుట ‘Yarn winding పంకెనూద తోడుట (DParwattam winding) 
(మము లేక పంచుమోద చుట్టుట (Bobbin winding machine) (2 ఆసు 
పోయుట లేక పడుగుతోడుట (Warping) కజ్ఞ ఆసు (Stick warping ఆను 
మాను (PeEgwarping) చట్టపు ఆసుమాను (Frame pegwarping) ఏకన్నూత 
తిర్య క్పసరణయం త్రము (Single thread horizontal warping Mill) 
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విభజ్య |పనరణయంత్రము (Sectional warping mill) (8 గంజి పెట్టుట 
మటీ దాని షగోశము Sizing and its object) గంజిని తయారు చేయుట (Size 
preparation) గంజిని పెట్టు విధములు (Sizing Methods) బయలున గంజి 
"పెట్టుట (Street sizing) మగ్గముకైన భాగభాగములగా గంజిని పెట్టుట 
(Sectional sizing) హిప్‌. గంజి పెట్టుట (Hank sizing) చిలపలక 
గంజి పెట్టు దోనె (Hank sizing హు బయలున గంజి పెట్టుట వాణి 
దోనెకు. చుట్టుట (Street sizing and beaming) మలబ'ర్‌ pers 
చేకయం త్రము (Malabar sizing and beaming machine) అనుల్‌ 
సాదుక్ష వాయుయవాగూ యంత్రము (Amalsad hot air sizing machine) 
(శ) తంతు సంయోజకము లేక పడుగు అతుకుట (Iwmsting-in' (5) చేతి 
మగ్గము (Handloom) (6) పడుగుచుట్టుట (Beaming) బయలున పడుగు 
చుట్టుట (Street beaming) ఆవర్ధిత యంత్రము. (Beaming machine 
(7) తంతుకర్ణ ణము లేక పడుగుతీయుట (Drawing-in (8) చిస మగ్గమయులు) 
(Fly shuttle looms) {9) చట్టపు మళ్గ ము([rame loom) (10) నుగ్గ మనుర్చుట 
(Looming) (11) క సిద్ధపర చుట (Weftpreparation) ఊచచుట్టుట 
(Pirn winding) ఊచ ఆవృ త్తీయంత్రకు (Pirn winding machine) 
2, (పథమ ఉపకరణములు (Preliminary apparatus) 8, ద్విగుణీకృత 
Egy (Multiple-Box slays 4, అకులు (Sheds 5, ఆధాగో న్థాస 
నచల నములు (Shedding motions) 6, bw పాదఘట్టన ఫలకవయనము 
(Multiple treadle weaving) 7, చేని సంఖ్య మాల చేతలకు (తొక్కుడు 
కజ్దిలు (Treadles for odd number twill 8, త్యాగ భమణయులు 
(Letting of motions) 8, ఆదాన భమణములు (Taking up motions) 
10, స్వయం (గహణ చలనము (Automatic picking motion) 


ఫ్‌ వ, అధ్యాయము జ్చీబ్రి 176 


మొదటి భాగము సంక్తీర్ల విషయ ముణు (Miscellaneous) రెంచవభాగ ము, 
తెక్కు_బు (Calculations) 


(1వ అధ్యాయము 


ల 
శే సృష్టి (0194401) 

సృష్టిజరగిన కొన్ని సంవత్సరములకు సీరింకి చెట్లు చేమలు 
-మొలకె త్తి ఆవల మానవోత్ప్తి కలిగను మానవనృష్షి కలిగి 
ఇప్పటికి సువూరు శీ0 లక్షల సంవత్సర ములని వేద ప్రమాణము 
గలదు, మానవసృష్టి అయినతరువాత ఏరు కొన్ని సంవత్సరముల 

వరకు మృగ(ప్రాయులుగా నుండిరని తెలియుచున్నది. 
(1) ఆకులు, తీగలను కట్టుకొనుట (COvering with leaves and creepers) 


ఇట్లు వీడ మృగములవలె కొన్ని సంవత్సరములు గడవిన 
విమ్ముట వాద కొన్ని విషయములు ెలుసుకొనగలిగిర, విషయ 
ములు తెలుసుకొను అవకాశ 'మెప ఎ జేర్ప్చడెనో అప్పుడు వాకికి 
జ్ఞానముగలిగి అందువెంటనే లజ్జగలిగి న ముఖ్యమైన భాగ 
మును దాచుకొనుటకు వ పెట్టిరి, ఆ స్థానమునకు మాత్రము 
అకులు తీగలు గట్టుకొనుచుండిరి, 


(2) చెట్లమీది పట్టలను ధరించుట (౮076208 with barks) 


ఆకులు, తీగలు కట్టుకొనుచు ఇట్లు కొన్ని సంవత్సర ములు 
గడచినవీవుట వారికి కొంత జ్ఞానము అభీవృద్దిగలిగెను, అప్పుడు 
వారు చెట్లమోది బెరడు లేక పట్టలనుతీసి ధరింపసాగిరి, ఈ 'బెరడుకు 
చీర యందురు, -ఈచెట్లు వింధ్య, హీిమాలయపర్వతములందు ఇప్ప 
టికిని కానవచ్చుచున్నవి. ఈ చెట్లు భుజప్మత్రవు చెట్టు, మృొాదుత్వక్‌. 
చెట్టు అని పేదచే విలువబడుచున్న వి, ఈ చెట్టయొక్క (పకాండము 
ee 10 అడుగుల పొడవు, కీ నుండి ఓ అడుగుల చుట్టుకొలత 
గలిగియుండును, ఈ పట్ట ఇంచుమించు ఒక అంగుళము దళముగలిగి 
పట్టయందు సుమారు ల0 నుండి 40 బారలుగలిగి ఒకొ_క్క_ పొర 
విడదీసిన 40 వ, నెంబరు వస్ర్రమువలె యుండును, ఇట్టి పొరలను 
ర్స్‌ 6 జతపరచి వాడుకొనుచుండిరి, 
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(ఈ) చర్మములను ధరించుట (Covering with skins) 

పట్టలను గట్టుకొనుచు కొన్ని సంవత్సరములు గడపిన వీమృట 
రానురాను వారికి జ్ఞునోత్స క్రీ వృద్ధిజెంది అనేక విషయములను 
తలుసుకొనుట కవకాశ మేర్చడెను, ఈకాలమందు వారు జంతువుల 
చర్శములను చక్క_గా నెండించి వాటిని వస్ర్రములుగా ధరింపసాగిరి, 
విద్య పరి[శమలు, వ్యవసాయము, ఈ దినములందు వారికి [కమ 
[క మముగా న జెంద నారంభించెను, 
(4) నారబట్టలను ధరించుట (Covering with fibrous textiles) 

చరములను ధరించుచు కొన్ని సంవత్సరములు గడచిన 
విమ్ముట వారికి జ్ఞానోత్స త్తి వృద్ధ జెంది మొట్టమొదట వారు తామర 
'కొడలందుగల నారను తీసికొని యానారచే బట్టల నల్లికచేసిరి, 
ఈ నారకు పడుగు, చేకలు, అనివేభ్ల _ ఆనాడే యుంచిరి. ఏప్పటికి 
గూడా యీోచేరుటే వాడుకయందున్నవి. ఈవిధమున గొన్ని సంవ 
త్పరములు గడచిన వీముట మరికొన్ని చెట్లనార లగుండా వ్ర 
నిర్మాణము గావింపదొడ గిరి, 


౨. పతితో వస్టనిర్మాణము (Cotton fabric structure) 
We అలవి (ఆ 


ఈ విధమున గొన్ని సంవత్సరములు నారబట్టలను ధరించుచు 
వచ్చిరి, కాల|క్రమమున వారికి జానము, నాగరికతగలిగ్మ, సరియైన 
వన్ర్రనిర్మాణము చవేయదొడగిరి, మొట్ట మొదట "బేవలునిచే (పర్తి 
గుండా చారముతీయబడి ఆదారముతో వస్ర్రనిరా ణము చేయబడె 
నని దెలియుచున్న ది, అషటినుండియు నీ (ప తిపరి|శమ యభీవ్నదికి 
సు క న్స్‌ (పత్తిపరి శ్ర ద్ధి 


8. ప్రత్తిచెట్టు, దానిఫలోత్స త్రి 
అ= © అటి 
(Cotton plant, fertilization, pod or fruit) 


(పత్తిచెట్టు సాధారణముగా నల్ల శేగడి భూములలోను, 
భూమధ్య రేఖకు 40 డిగ్రీల కు _త్తరమునను శీ0 డిగ్రీలకు దతీణమున 


వ్ర 


నుండు ఉప్పమండలములలోను, విశేషముగా పై రగుచున్నది, చెన్న 
రాజధానిలో 20,18,900 ల ఎకరములు, అఖలభారత చేశమునందం 
తట నరాసరి 28,90,1000 ఎకరముల వి స్తీర్ణముగల భూమియందు 
సాధారణముగా (పతి సంవత్సరమును, పండింపబడు చున్న ది, 
నరానరి ఫలోత్ప త్తి 54,78,000 జేళ్లు (పత్తి యుత్ప_త్తియగుచున్న 
దని బక్క్లలవలన బుజువగుచున్నది. (వ _త్త్‌చె లీ అడుగులు 
మొదలు జి అడుగు లెత్తుకలిగి పచ్చనిపూలచే నలంకరింపబడి 
యుండును, ఇట్టి వువ్వులందు తొడిమ, రతకపషతములు, కీనర 
ములు, అండకోశము, గలిగియుండును, ఈశేనరములే పువపభాగ 
ములు, ఇందు కింజల్క_ములు, పుప్పాడితిత్తులు గలిగియుండును, అండ 
కోళమనునదీ న్ర్రీభాగము, ఇందు, అండాశయము, కీలము, కీలా 
(గ్రము నుండును. కీటకములు మకరంద మాకర్షించిన వెంటనే కీటక 
శరీరమునకు పుప్పొడి యంటుకొనును, ఈకీటకము మరియొక స్రవ్పము 
నందు (వాలి మకరందమును (గోలుటకు పోగా అందుగల కీలా[ ౫ 
మునకు కీటకశరీరమందలి ప్రప్పాడియంటి, అండాశయము జేరి కాయగా 
మారచున్నది, -ఈకొయ ఫలవక్వముకాగానే, పగిలి, అందులో 
నుండి తెల్లని పీచువంటి పదార్థము వి_త్తనములతో గూడిన దై బయలు 
దేదను, దీనినే ప్తి యందురు. 


4. నల్లరెగడి భూమి (81261 cotton soil) 


కొన్ని వందల యేండ్ల (కిందట పీఠభూమి పగుళ్లుగలిగి యి 
చీలికల యడుగుభా గమునుండి, శిలా ద్రవము పె కివచ్ని, యాభూమి 
యంతయు, శిలా దవముజేత గప్పి వేయబజెను, ఖు కిలా[దవము జేత 
గప్పబడిన యీభూమి కాల[కమమున గట్టిపడీ నల్ల నివారలు పొర 
లుగా భూమియం చేర్చజెను, నల్లవిపొర లేర్పడుటబేత మన్నుగూడ 
నల్లని వరక్షమునకు మారెను, నల్ల కేగడిభామి యందురు. 
వర్గాకాలమునందీభూమి జిగురుగానుండ్కి యీజిగురు, లేక తేమను, 
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"వేనవీ కాలమువరకు, కొంత నిల్వ చేసికొనుచున్న ది, ఇట్టపదను యీ 
భూమియందుండుటవల్ల [పత్తి విశేషముగా వృద్ధియగును, 


గ్‌. ప్రత్తి రకములు ((linds of cotton) 


ఇందు 2 విధములు గలను. (1) సంవత్సరమున కొకసారి 

ఫలమునిచ్చి యెండిపోవు (పత్తి (2) బహూువర్ష ఫలమునిచ్చు (పత్తి, 

(1) సంవత్సరమున కొకసారి ఫలమునిచ్చి యెండిపోవు ప్రత్తి (Annals 01 
cotton plants) 


-ఈ (ప త్రియందు రెండువిధములు (౨) కొండపల్లి (వి) 
'కాయ[ప తె, 

a 
(ఎ) కొండప్ర త్తి (Gossypium Himalayana) 


ఇది. కొండలయందును, కొండలచెంత నుండు అడన్రల 
యందును, ఉత్స _ల్లియగుచున్న ది, సంవత్సరమున కొకసారి ఫలించి 
'యెండిపోవును, దీని(ప్ర క్తి తెల్లగానుండి బీజములకు చాల గట్టిగా 
నంటియుండును, ఈ |ప్ర త్తిరేణువులు మిక్కిలి బలమును, బిరుసును 
గలిగియుండును, ఈ|ప్ర గ్లియందు చేమురుండును, చేమువండుటవల్ల 
స్మీప త్తినుండి తీసినదారము యెక్కువ సంవత్సరము లుండును, 
ఈ [పత్తిగుండా దారము దాదావు 500 వ నెంబరు వరకు వడక 
బడుచుండెనని 'దెలియుచున్నది. ఇది చాల గ్రేస్టమైనది. 
(వి కాయప్రత్తి (౮౦౫00412) 


నేతపకి|శమలకు గావలసినంత కొండ(వ త్తి చిక్కకపోవుట 
వల్ల, కొండ(ప త్తి పొలములలో పైరు పెట్టబడెను, దీనినే కౌయపత్తి 
యందురు, ఇందువల్ల దీసి స్వాభావికమైన లత్షణములన్ని యు 
పూ_ర్తిగామారి, యొకవిధమైన మృదుతగ్గము కలిగెను, ఈ[ప త్తి 
నుండి తీసినదారము 1 లేక 14 సంవత్సరమునకన్న యెక్కు_వకాల 
ముండజాలదు, దీనినే కాంబోడియా యనియు ఉమూయనియు 
చిలుతురు, ఈ|ప్ర త్తినుండి సుమాథ 60 వృ నెంబరు డారమువరకు 


ర్‌ 


దీయబడును, ఈ|ప_క్లి యనేకవిధములగు మాద్చలుగలిగి యనేక 
విధములైన బేర్ల చే విలువబకుచున్నది, 

pw a) 
(2) బహు వర్ష ఫలమునిచ్చు ప్రత్తి (Perenials of cotton plants) 

ఈ [ప_్తియందు రెండు విధములుగలవు, (ఎ) జడ (పత్తి 
(బి) పయిడి([ప త్తి, 
(ఎ) జడ[ ప § (Gossypium Religiosum) 

ఈ|ప క్తియందు బలమును బిరుసును లేనందున దారము 
తీయుట కువయోగపడునదికాదు ఈ (పత్తి బీజముల కంటియంటక 
నుండును. ఈ [పట్సి యజ్లోపవీతములకున్తు హోరతులకును, మరి 
బేవతార్సణలకును, ఎక్కువగా 'వాడబడును, 
(బి) పయిడి ప్రత్తి (Gossypium Arborcum) 

బహు వర్ష ఫలమునిచ్చు చెట్లలో పయిడీ(ప_త్తి చాల (ఆష్ట 
మైనది, దీని జీవితపరిమాణము సుమారు 10 సంవత్సరములు, ఆర్యు 
లీచెట్టును చాల నాణ్యముగా బెంచి యీ (ప్ర త్తిగుంజా 1000_వ 
చెంబరు దారమువరకును దియుచుండిరి, ఇట్టి వస్త్రములు 100 
నంవత్పరములవరకు వచ్చుచుండెను, ఇప్పు డీళ క్రి తొంబదిపా 
బిందు కానరాదు, ఈ (పత్తి బంగారువ న్నె గలిగి మెరయుచుండును, 
ఇది బీజములకు చాలగట్టగా నంటియుండును, -ఈ రేణువులు, బలము, 
బిజుస్తు నునుపుగలిగి చమురు గలిగియుండును, 


(8) దూది (Ginned cotton) 


పొలములోనుండి (పోగుచేయబడిన (పత్తిని బాగుగా నెండ 
నిచ్చి ఆకు, మొదలగు జిదుగపోవునట్లు శుుభపరచబడును, ఇట్లు 
శుభ పరుపబడిన (పత్తిని [వ _త్సీరాట్నము లేక గిలక (Cotton wheel) 
వలన వి త్తనములు వేరు చేయుదురు, ఈ యం[తము కొయ్య, చేక్ష 
నినుముతో జేయబడిన కోలలు లేక చిల్లలు, ఒకదానిపై నొకటి 
యమర ఏ బడీయుండును, పుల్లీరుసువలన యీ చిల్లులు తిరగుచున్నవి, 


6 


రెండు చిల్ల లమధ్య సందు, పీచుమా [త్రమే పట్ట గలిగినదిమై యుండును, 
ఈ చిల్లు లొకడాని కొకటి వ్యతి కేకముగా తిరుగును, (వత్తిని యీ 
చిల్ల లమధ్య నునిచి ఫుల్లిరుసును (దిప్పిన, గింజలకంటుకొనియుండు 
కీచు లోనికి లాగబడి వి _త్తీనములు వదలి వేయబడును. ఈ తెల్లని 
ఫీచయునే దూది యందురు, 


(4) దూదిని శుభ్రపరచుట లేక యేకుట (Cleansing) 


దూదిని విల్లు, గుండు నహాయమున నేకబడును, ఈ విల్లు 
సుమాధు 5 అడుగుల పొడవుగలిగి లావుపాటి నరము, లేక నారిచే 
వీగింపబడియుండును, -ఈ విల్లును దూదిమోదనునిచి నరమును గుండుచే 
గొట్టుదురు, ఇట్లు గొట్టిన, దూది పై కెగసి పషలుచనబెౌరి యందున్న 
మలినముపోయి శుభ్రమగుచున్నది. ఇల్లు శుద్గికాబడిన దూది 
యంతయు (పోగుచేసి యుంచ బడును, 


(5) ఏకులు చేయట (COrding) 


శుదిపర చబడిన దూదిని రేకులు చేయుటకుగాను కావలసి 
నంతేదూదిని మాత్రము ముక్కలుముక్కలుగా జేసి, ఒకసన్నని 
పొడవైన పూచికపుల్లకు, ఆ ముక్క_నుజుట్టి, చదునైన బల్లమిద 
గాని లేక నునుప్రగల రాతిమోదగాని నాలుగు లేక ఐదుసారులు 
చముదిగా దొర్లింపవలయును, ఇది సుమారు 6 మొదలు 8 అంగుళ 
ముల పొడవుండునట్లు చూడవలెను, హెచ్చుతగ్గులు లేకుండునట్లును, 
చివరలవరకు సమాన మెనదళము గలిగియుండునట్టును జూడవలయును, 
ఇది నునుపుగా నుండునట్లు ముఖ్యముగా గమనింపవలయును, ఏల 
యన నునుపుగా నుండిన వడకుటకు జాల సులభముగా నుండును, 
హాచ్చుతగ్లు లుండినయడల దారము సమానముగా రాజాలదు, 
అనగా ఒశేనెంబరుగల దార ముండబోదు, కావున పె విషయములను 
గమనించి ఒక మెత్తని వత్తిగా జేయుము, దీనినే యేకందురు, 


/ 


6. దారము వడకుట (88110108) 

(పాచీన కాలమునుండియు, మొదట “తర్క_” యనబడు కొర 
ముట్టు చే దారమును వడకు చుండిరి. దీనినే కదురు లేక తక్షీ యందురు, 
ఈ కదురువల్ల దారము వేగముగా వడకుటకు వీలుశేకుండుటచే 
'రాట్నమనుయం।|కేము (Spinning wheel or charka) కని పెట్టబడెను, 
ఈ రాట్నము కదురు గలిగియుండును. కదురునకును, రాట్నమునకును 
జారము గట్టబడియుండి కుడిచేతితో రాట్నము |ద్రిప్పుచు నెడమ 
చేతితో యేకును బట్టుకొని కదురునకు జేర్చి దారమును వడకుదురు, 
ఈరాట్నము'పండా' డారమువడిగాను, సులభముగాను తీయబడును, 
ఇట్లు తీయబడిన దారపు కదురులకు లేక గుండ్లకు కుక్క_ళ్లందురు, 


(1) దారము, మరి వాటిరకములు (Yarn and its kinds) 


వడకబడిన డారమునందుగాని లేక యం[తమునుండి తీయ 
బడిన దారమునందుగాని రెండువిధములై న దారములు చేనేతపరి 
(శమలందు వాడబడుచున్న వి. (1) ఒంటిపోగుదారము (Single yarn) 
(2) మడత లేక ప్రరిదారము (Twisted yarn). ఈ రెండువిధము 
వాన దారములుగాక ఇంక ననేకవిధములై న దారములను తరచుగా 
చేత కుపయోగింతురు, (8) రంగుదారము (Colour yarn) (4) 
సారంగడారము (Fancy yarn) (5) అచ్చుడారము (Printed yarn) 
(6) మెరవుదారము లేక శృంగారడారము (Diamond yarn or 
mercerized yarn) (7) నార (Linen or flax) (8) వురి (Gute) 
(9) ఊర్లము (001) (10) ఉన్ని (Worsted) (11) పట్టు (5119), 


గ Doసe ంజెయుట (Reeling or making the hanks) 


కుక్క_ళ్ల నుండి దారము చిలపలుగా మార్నబడును, చిలపలుగా 
మార్చబడుటకుగాను పలక్క లేక చక్రము అను ఉపకరణము వాడ 
బడును, దీనియొక్క_ చుట్టుకొలత 54 అంగుళము లుండును, అందుచే 
లడిగయొక్క. చుట్టుకొలత 54 అంగుళము లుండును, కుక్క_ళ్ళ కుండు 
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దారమును పలక లేక చక్రమునకు చుట్టుదురు, ఇట్లు 80 చుట్లు 
కాగానే ఒక ముడిని వేయుదురు. ఈ ముడికి కట్టులేక (62) 
యందురు. ఇందు 120 గజముల డారముండును, అట్లు 7 కట్లు 
కాగానే తీయబడును. దీనినే చిలంపయందురు (12౧k). ఈ చిలప 
యందు 840 గజముల దారముండును, 


8. ఒంటిహోగుదారము మరి నెంబరు 


(Single yarn and its count) 

దారముయొుక్క్క_ మందమునుబట్టి నంబరు నిర్ణ యింపబడును, 
దారముయొక్క.. మందము తగ్గుకొలదియు, నెంబరుయొక్క_ సంఖ్య 
యెక్కు వయగును, దారముయొక్క_ మందము హాచ్చుకొలదియు 
నెంబరుయొక్క_ నంఖ్య తగ్గును, ఈ దారముయొక్క_ నెంబరు కను 
గొనవలయునన్న 1 పౌనుకు ఎన్ని చిలపలు తూగునో ఆ చిలవల 
సంఖ్యయ ఆ దారముయొక్క_ నెంబరు. ఉదా! 1 పౌను 10 వ 
"నంబరు చారమునందు 10 చిలసలుండును. 1 పొను 60 వ నెంబరు 
జారనునందు 60 చిలపలుండును, ఇబేవిధమున తక్కిన నెంబర్లకు 
వర్తించును, 


9. మడత లెక పరిదారము వరి నెంబరు 


(Twisted yarn and its count) 


"రెండు లేక మూడుపోగులను జతపరచి పురిపెట్టబడిన దార 
మునకు మడత లేక వురిదారము (Twisted yarn) యనబడును, ఈ 
ఫురిదారముయొక్క_ నెంబరును తెలిసికానవలెనన్న ఏయే నెంబర్ల 
గల డారములు గలిపి ఫురిబెట్టబడజెనో ఆయా నెంబర్ల దారము 
లొక్కొ_క్క_కట్టు (182) ఎన్ని గ్ర్రైనులు తూగునో (ప్రత్యేకముగా 
కనిపెట్టి అన్నిరకముల దారములు చేరి తూగు గై )నుల మొ త్తముతో 
1000ని భాగించిన చేర్చడు నంఖ్యయే ఆ వురిడారముయొక్క_ నెంబ 
రగును, 
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10. నూలు కట్టలు లేక మెప్తిలు (Yarn Bundles) 


ఇందు శెండువిధములు గలవు, (1) ముతుకనూలు అనగా 
40 వ నెంబరువరకు గల నూలు, ఈ నెంబర్లు గల కట్టకు "లేక "పె్పైకు 
10 హౌనుల దారముండును, (2) నయము నూలు ఈ నెంబద్లుగల 
కట్టకు లేక పెప్టైకు 5 పౌొనుల డారముండును, 


11. నేత యన నేమి (What Is a Weave) 

సాధారణముగా మనుష్యులు ధరించు వనములు నాలుగు 
తరగతులుగా విభజింపబడియున్నవి. (1) (ప్ర్తితో చేయబడిన 
వనములు, (2) సిల్కు_ లేక పట్టుతో చేయబడిన వస్త్రములు, (శి) 
ఉన్నితో చేయబడిన వనములు. (4) నారతో చేయబడిన 
వస్త్రములు, 

ఇందు (ప్రభానమైనదిన్ని, (ప్రపంచమందుండు (ప్రజలకందరికి 
ముఖ్యమైనట్టి నేత [పత్తిదారవు నేత, ఈ చారములు కొన్ని నిలువు 
గాను, మరికొన్ని అడ్డముగాను అమర్చబడి అనగా నిలువుగా నున్న 
చారనులకు వ్యతీశేకముగా [కింద పైన వచ్చు అడ్డదారములు జత 
పడును ద్దేశ్వము నెర వేరునట్టు అల్లుటయే "నేత ఈ పకన, 


(1) పడుగు (Warp) 


మనము ధరించువ స్ర్రృములు పొడవు, వెడల్పు కలిగియుండును, 

ఆ వనశ్ర్రములందు, నిలువ్రగాను, అంచులకు సామ్యము (Parallel) 

గాను, ఒక నొననుండి మరియొకకొనకు చక్క..గాలేక నిలువుగా 
వోవునట్టి దారములు పడుగని విలువబడును, 


(2) "పేక (Weft) 


ఒక యంచువద్దనుండి మరొక యంచువద్దకు బోవు కోటుచ 
చారములు, వేక, 'సిలువుగాబోవుచున్న చు కడ్డముగా 
(At right angles) పోవుచున్న చారములు వేకయని స 
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(శ) వస్తనిర్మాణము, లేక రూపు. (Fabrice Structure; 

పడుగువేకలచే వ స్ర్రనిర్భాణము గావింపబడుచున్న ది, అయితే 
ఆ ష్‌ మెట్టిది! అందుగల నేత యేమి? ఆనేత 'యేవిధముగా 
సర తన గావింపబడియున్నది ? అను విషయము నెరుంగుట, 


12. రచన, లేక యభ్రిక (Texture) 


గుడ్డయందు పడుగు పేకదారములయొక్క_ నెంబరు, బలము, 
వురి, నిర్దారణచేయుట ఒక అంగుళమునకు పడుగుపోగులు, పేక 
చారములు లక్కి 0౦చుట, గుడ్డయొక్క_బదవు దాని పరిమాణము 
(Bulk) లేక గుడ్డనువముడచిన, ఆక్రమించు స్థలమును, రుజువుపరచుట 
గుడ్ల యొక్క. నాణ్యము, లేక గుడ్డనుతాకిన, ఆ గుడ్డ యే స్థీతియం 
దున్నదిని మొదలై నవిషయములు తెలుపునట్టిదానికి రచన లేక 

ర లు 

యల్లీ కయని పేరు, 


(1y చిత్రము (Design) 

గుడ్డయందు పడుగుపోగులు, చేకదారము లేయే విధముగా 
నొకడానితో నొకటి నేయబడుచున్నవో వానిని చదరపు కాగితము 
మోద గుర్తించబడిన, దానిని (6182) అనెదరు. ఈ చిత్రముేే, 
మాదిరి లేక నమూనా (Pattern) అని పేరు, 
(2) సంధితము, లేక ప్రమాణము (Repeat or unit) 

పడుగుపోగులు, చేకదారములు, ఒకదానితో నొకటి, చేత 
యందు చేయబడి, అంత్యమై, లేక యాచిితము, ఒక స్థానమందు 
నిర్ణయము, లేక సంధితమై యొక (ప్రమాణముకలిగి, తిరిగి వబేపబే 
వచ్చుచున్నట్టి దానికి సంధితము, లేక (ప్రమాణమని పేరు, 

ఉదా! సొదానేతయందు ఒక పడుగు ఒక పేక, జతనిర్ణయ 
మునక్కు తిరిగి యొకపడుగు, ఒకపేక జతకావలసియున్నవి, అనగా 
"ఇంకు పడుగులు, రెండు పేకలయందు నంధితమగుమ 
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(క నూత్రలేఖనము (Draft) 

సంధితమందు గొన్ని పడుగుపోగు లొ శేవిధముననుండును, 
ప్ర ట్లూశేరీతిగా బని చేయుచున్న పోగులన్ని టికిని, యొక్కొ_క్కయచ్చు 
వంతున నుంచవలయునన్న సాధ్యపడదు, అదియుగాక ననవనరము, 
గాన చేయే పోగున కేయేయచ్చు, అవనరమో లేదో యనుదానిని 
గుర్తించి, నల్పనంఖ్య గల యచ్చుల, ననగా జిత్రమం దొకొ_క్క. 
పోగు వ్యతఠిరేకమునకు నొకొ_క్క_ యచ్చువంతున నేర్పరుప వల 
యును. ఇట్టి క్రమము, చిత్రము, లేక చేతయందుగల పడుగుపోగు 
లాయా యచ్చులయందుండుట్క శేక, వచ్చువిధము చెలుప్రట్ణ్మే 
సూతలేఖన మనబడును, ఇందు 4 విధములు, (1) నరళసూ[త 
లేఖనము. (Straight draft). (2) వకత, లేక తీక్ష (మొన) 
సూత లేఖనము (Wavy or pointed draft). (8) లంఘన సూత 
లేఖనము (Skipped draft). (4) మిశ్రమ నూ|త్ర'లేఖనము 
(Mixed draft), 
(4) ఆరోపకసరణి (Lifting plan) 


నమూనా, లేక నంధితము (Pattern or repeat)ను, మరి 
సూత్ర లేఖనము (Dr2tt)ను, బట్టి యారోపకనరణిని (Lifting plan) 
నిర్మాణము చేయవలయును, ఎట్లనగా, పేక దారముమోద నేయే 
పడుగువోగులు, పైకి, (క్రిందికి బోవుచున్నవో వాటినిగుర్శించు [క్రమ 
మునకు లేక పేకదారముమోదను (క్రిందను నుండు పడుగుపోగు లేమే 
యచ్చులనుండి పోవునో దానిని గుర్తిచుటయీ యారోపకనరణి 
యందురు, 


(ర) త్రొక్కుడు క్రమము (Sequence of treadling) 

ఆరోపకనరణి మేరకు |తొక్కు_డుక[రల (Tredles) ను 
(దొక్కినయెడల కాళ్లు మెలిబడును, (0౪088) ఈ విధమున గాళ్లు 
మెలిబడుటవల్ల "నేతనేయుట కష్టమగును, కావున గాళ్లు మెలిబడక 
(తొక్కువిధానమున శే (తొక్కుడు[గ్రమమని పేరు, 
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ఉదా! ఆరోపకనరణి మేరకు (గమముగా 1౨2, 8 ఉ యుంచ 
బడిన [తొక్కుడు గ్మరలను (దొక్కిన, కాళ్లు మెలిబడుచున్నవి, 
గనుక (1) 1, 8, 4, 2 (2) 1,8, 2, 4 (98, 1,2, 4 యీ 
(కమముల మేరకు [తొక్కి న కాళ్లు మెలిబడక, నేతత్వరగా జరుగు 
చున్నది, 
(6) ముడికట్టు (0216-42) 


(తొక్కుడు[కమ మేర్చరచిన తర్వాత, అరోపకనరణి ననున 
రించి, అచ్చులు వైకిన్ని, మరి క్రిందికిన్ని, పోవుటకుగాను, పెద్ద మరక 
క[రలకును (1008 lams), చిన్నమర క కరలకును (Short lams) 
మరి (త్రొక్కుడుక|రలకును (1628165) కట్టబడు (తాళ్లు లేక ముడు 
లక్కు ముడికట్టు (116-029) అని చేరు ఎట్లనగా నారోవకనరణి 
యందు, పైన (౮09) గల గుప్తన్నయెడల పెద్ద మరకక(ర్రనుండి 
త్రొెక్కు_డు కర్రలకు (తాడుగట్టబడును. [క్రింద (00%॥) గల 
గుద్భున్నయెడల చిన్న మరకక|[రనుండి (త్రాడు (తొొక్కు_డుక (రకు 
గట్టబడును, ఈవిధముగా నారోపకనరణి ననుసరించి మోటకోలల 
(క్రమవు (16?ట 53586) మెగ్గమందు (తాళ్లను గట్టవలయును, లేక 
నారోపకనరణియందు “పని (Up) గల గుర్భున్న యెడల చీన్న 
మరకక(ర్రనుండి [త క్కుడుగ్మరకు (తొడు కట్టబడును, “(కింది 
(D౦౪॥n) గల గుప్తున్నయెడల పెద్ద మరకకరనుండి (తొక్కుడు 
గ(రకు (తాడు గట్టబడును, 


2.వ అధ్యాయము 


1. సాదానత Plain weave) 


చేత లన్నిటిలో నిదియే మిగుల సులభమైన నేత, ఈ నేత 
రెండు పమపద మత, రెండు పేకదారములతోను నేర్పడు 
చున్నది. (పటము $5) సాడాచేత, జాలికచేత (0620 w౭8౪౭)కు తప్ప 
తక్కిన యన్ని నేతలకన్న నిది చాల గట్టినేత, ఎందుచేతననగా వడుగు 
"పేకచారము లొోకచాసికొకటి వ్యతి శేకముగా (Alter nate) (పతి 
పోగను, ఒక పర్యాయము (కిందికిని, యొకపర్యాయము పైకీని నరి 
సమానముగా నేయుటచేత గుడ్డకు గట్టి 
దనమును, బిగువును గలుగుచున్నది, 
(పటము 1) సాదానేతకు పడుగులోని దార 
ములన్నియు 2 అచ్చు (Two healds) © 
"LED గుండా దియబడుచున్నవి, ఒక యిచ్చు 
శ నందు బేసిసంఖ్యగల దారములు అనగా 
చిత్రము 1 1$కి5, ౧ మొడలైన పోగులును, రెండవ 
యచ్చునందు సరిసంఖ్యగల దారములు, అనగా ౩2,4, 6, 8, 
మొదలగు పోగులును (గముముగా దీయబడును. (చిత్రము 2) 
సాదానేత ౨ అచ్చుల పై ననేగాక నాలుగు అమ్బల పై నను 


అచ్చులు గ్‌ 
షట! | |B (తొక్కుడు 


0 (కమము 





eb eb gb eb 


కూడా నేయబడుచున్న ది, సహక జ పడుగులోని డారము 
లన్నియు రెండచ్చులకు (గ్రీక్కిరిసియుండుటవల్ల యని” (Shed) 
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చక్కగా నేర్పడజాలదు., అచ్చులు యికిని, |క్రిందికిని బోవునష్పు 
డొకడానికొకటి రాచుకొనుటయు, ఇందువలన తెగుటయు, నంభ 
వించుచుండును. దీనివల్ల నేత (క్రమముగా జరుగదు, కనుక సాదా 
చేతయందు నాలుగచ్చులుకూడ నుష యోగింపబడు చున్నవి. 
(చితము శీ). ఇట్లు నాలుగచ్చుల నువయోగించినయెడల పడుగు 
పోగులను అనగా  మొదటిదారము 1-వ యచ్చునకును, ఏవ 
డారము $-వ యచ్చునకును, శీ_వ దారము 2-న యచ్చునకును, 
నాల్లవ దారము 4._వ యచ్చునకును, ఇట్లు [గమముగా పడుగుపోగు 
లన్నియు దీసి యావల 1, 2 అచ్చుల నొకటి౫గనుు కీ, 4 అచ్చుల 
నొకటిగను జతపరుపబడును, (చిత్రము శి) 


ఇట్లు జతపఅచినయెడల 2 అచ్చులగుచున్న వి. సాడానేత 
చేయుటకు 2 (తొక్కుడు గ్మరలు (070 treadle5) గావలసియున్న వి, 
ఈ (తొక్కుడు కర లకున్ను అచ్చులకున్ను (తాడు జతేపర చుదానికి 
అనగా నని లేవు క్రమమునకు ముడికట్టు (216 ఇ్ర) అని పేడ. (తొక్టుడు 
క[రలను [తొక్కు[కవముమునకు (తొక్కుడు. గమము (56016006 0 





ర 
౨. పడుగు కోయ:ట (TrMAnsVerse cross section) 
వైవ(స్ర్రుమును అడ్డముగా జింవినప్పడు లేక నొకయంచు 


నుండి మరియొక యంచునొద్దకు జింపి 
2 4 
fn నప్పుడు "వడు గుయొ క్క చిన్నచిన్న 
/ 3 ముక్కలు "లేక వడుగుపోగసలు చుక్కల 
6, వలె నగుపడును, దీనిని *పడుగుకోయుటి 
యందురు, (చి|త్రము 6) 





15 


కా ఏ. పక కోయుట (Longitudinal eross- 
' section) 
2 మైవ(్రైమును నిలువుగా జింపినప్పుడు పవెకదార 


ములయొక్క_ చివరలు చిన్నచిన్న బొట్లవతె నగు 
పడును, పోగులువూ [త్రము తెగక చక్క_గానుండును. 
దీనిని పేకకోయుట యందురు. (చిత్రము 7) 


3 


గ 


4&. నాదా అకల్స Soc (Wrnamentation of plain weave) 
సాదా నేతయందు పడుగు (8p) పేక (eft) అచ్చు 
(Bela) పన్న (ఊక) డారము (Yarn) రంగు (00104) మొద 
లగునవి మార్పు జెందుటవల్ల గొన్ని విధములై న నేత లేర్పడుచున్న వి, 
ఇట్టివానికి సాదా అకల్పమని పేరు. కొన్ని యుదాహరణము లిందు 
లు 
బేర్కొనబడియున్నవి, 


(1) నికరమెన సాదాగుడ్డ (True plain cloth) 


వడుగునందును, పేకయందును ఒశే నెంబరుగల చారము 
నుపయోగించి ఒక అంగుళమునకు సమానమైన పడుగు పేశదారము 
లుంచబడునట్టి చేతను నికరమైన సాదానేత యందురు, 
(2) పేకడోరియా (Weft Rib) 

పడుగునందు నయముడార ముపయోగించి అనగా 60 లేక 
80 మొదలై న నెంబధ్ల గల దారములను నచితేక 10 లేక 12 నెంబర్ల 
న గల ఊారములతో చేసినయెడల నొక యంచునుండి 

గ్‌ మరియొకయంచు నకు లావుపాటి గీరలడ్డముగా చేర్చ 

డును, ఇట్టిగీరలకు చేకజోరియా యని పేరు, (చిత్రము 8) 
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(8) పడుగుడోరియా (Warp rib or cord) 


పడుగునందు ముతుకదారము నుపయోగించి అనగా 10 తేక 
12 మొదలగు నెంబద్దగల దారముల నుపయోగించి, పేక, 
నయము దారములతో ననగా 60 లేక 80 మొదలగు 
నెంబపస్లగల దారములతో చేసినయెడల నిలువుగా లావుపాటి 
గీర 'లేర్పడును, ఇట్టి గీరలకు పడుగుడోరియా యని పేరు, 
రా (చితము 9) 
(4) ఎత్తుడోరియా (Prominent rib) 
పడుగునం దొకదారమును విడచి మరియొక 'దారమునకు 
ఎక్కువ బరువును మిగిలిన పడుగుడారములకు తక్కువ బరువును 
నుంచబడును, అనగా బేసిసంఖ్యగల పోసలకు 60 పాౌనుల బరు 
వున్న, సరినంఖ్యగల వోగులకు 20 పఫౌనుల బరువును కట్ట బడును, 
ఇ స్రేర్చ్పరచుటకు 2 (పత్యేక పడుగుదవూలములు గావలసియున్న వి. 
ఎక్కువ బరువుగల పోగులు బిగునుగా, లేక, చక్కగానుండి తక్కువ 


బరువుగల వడుగువోగులు వదలుపడి చేకజారమును గప యున్నవి. 
దీనినే ఎత్తుడ్‌ రియా యందురు, 


(5) పడుగుగుంత డోరియా (Warp Repp) 


ఇది సె నుదహారింపబడిన డోరియాలకన్న మిగుల బలము 
గలదియు చూచుటకు చాల నాణ్యముగలదిగా నున్నది. పడుగు 
నందును పేకయందును రెండువిధము లై న దారము లుంచబడును, 
పన్నెయం దొక ముతుకదారమును, ఆవలయొక నయముదారము 
వంతున (క్రమముగా దీయబడును. ముతుకదారము లొక పడుగు 
దూలమునకును, నయముదారము మరియొక పడుగుదూలమునకును 
(ప్రత్యేక (ప్రత్యేకముగా పడుగుదూలములకు జుట్టబడును, నయము 
దారపు పడుగుదూలమున కెక్కువ బరువును, ముతకదారపు పడుగు 
దూలమునకు తక్కువ బరువు నుంచబడును, ముతుకచారఫు పడుగు 
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వైకిలేచినపుడు ముతుకచేక దారము వేయబడును, అప్పుడు డోరియా 
యేర్పడుచున్నది. నయముడారపు పడుగు పై కిలేచినప్పుడు నయపు 
చేకదారము వేయబడును, అప్పు డొకవిధమైన గీర గల 
గుంత యీర ఎడుచున్నది, (Deep furrows) దీనినే గుంత 
డోరియా యందురు. ఈ నేతనేయుటకు 2 నాడెపెస్టైలు 
గలపలక (Twం Bax slay) శావలయును, (చిత్రము 10) 
(6) పేకగుంత డోరియా (Weft Repp) 

సె నుదహరింపబడిన వడుగుగుంత డోరియావ తె పన్నెయందు 
ముతుక నయము పోగులనుదీసి ఆవల (ప్రత్యేక (వల్యేకముగా పడుగును 
పడుగుదూలములకు జుట్టి, బరువుల నుంచుదురు, ముతుక 
డారములు పై కి లేచినపుడు నయముడారవు పేక చేయుదురు, 
నయముదారములు పైకిలేచినవుడు ముతుకదారపు పేక 11. 
వేయుదురు. ఈ నేతనేయుటకు రెండు నాజెపెస్టైలు గలవలక 
(Two Box 8117) కావలయును, (చ్నితము 11) 








(7) పడుగుమల్లు (Cord stripes) 


పడుగు నవిధముగా నమర్చబడియున్నదో అచేవిధముగా 
వచ్చునటువంటి డోరియాగీర లకు, లేక జముల్లకు లేక ప"ట్టెలకు పడుగు 
అజజజ్‌జ్‌్‌్‌ మల్లనివేరు, (చి[తము 12) ఇందు శెండునిభములు 

12. (1) (క్రమముగా (Regular intervals) తీసినేయుట 
(2) (క్రమముతప్పి (Irregular intervals) తీసి చేయుట, 
(8) పేకమల్లు (Rib stripes) 

ఒక యంచునుండి మరియొక యంచువరకు es 
డోరియాగీరలకు, లేక జముల్లకో లేక పస్పైలకు "పేక మల్లందురు, 
ముతుకదారముగాని తేక దీనికిబదులు 2 కేక ల నయము పేక 
డారములను జతపరచి చేతువు. ఎట్లనగా మొదట నయము పీక 
దారము నొకటిని వేసి అవల రెండులేక మూడు నయపు ేకచార 

ల్లి 
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ములను జతపరచి నేయుదురు. ఇట్టాకటి మార్చి యొకటి వేసి 
నేయబడును, 
(9) మిశ్ర మడోరియా (Corded check) 

పడుగుమల్లును మరి పేకమల్లును జతపరచినేసిన వప్పళి, తేక 
మి[శమడోరియా యని వీలువబడుచున్నది. పడుగునందును, పేక 
యందును ముతుశదడారములను, లేక గొన్ని నయము దారములను 
యుంచి (క్రమము, లేక య[కవమముగానై నను వేసి చేసినయెడల 
చదరపు డోరియా యీర్చడును. పడుగుపేకలయందు ఒేవురి లేకున్న 
యెడల మెదురుగానుండిన, నా రెండుపోగు లొకటిగా జేరి మందము 
గలిగి యొకవిధమైన గట్టినేత యేర్చడును, నరినమానమైన పురి 
యున్న యెడల ఆ శెండుదారములకును మధ్య నందు లేకగీర యేర్చడు 
చున్నది, 
(10) మంజిడి (Colour effect) 


సాదా గేతలయందు పడుగువేకలకు పూ _ర్థిగాగాని, లేక 
యక్క_డక్క_డగాని రంగుదారములు వాడబడును, ఇట్టి వశ్ర్రృము 
లను మంజిడి యందురు. ఇందులో 4 విధములు గలవు (ఎ) చెక్కు 
(Check) (బి) చీటి లేక వీణము (0164 or voils) (సి) వన్నె వీణము 
లేక హేరావ? (Fancy check) (డీ) సారంగము (Fancy yarn cloth). 
(ఎ) (చెక్కు Check) 

పడుగు చేకలకు రంగు ముతుకదారముంచి నేసిన 'చెక్క_న 
బడును, ఈ గుడ్డలు ప్రో టకు (C0ating) (టవుజర్లకు, (Tres) కు, 
పర పుగుడ్డలకు, (Bed coverings) కప్పు మరి కి త్త గుడ్డలకు, 
(Bed covers) మేజాగుడ్డలకు, (062 401%) వంపుడు కుర్పీలగుడ్డలు 
(Easy chair cloth) మొదలగు వాటికి నుపయో గపడుచున్న వి, 
చెక్కు_గుడ్డకు, పడుగు 2/80 వ నెంబరు, లేక పేక 16 వ నెంబరు 
అంగుళమునకు 60 పోగులు, 72 సేకలవంతున నుండును, మేజాగుడ్డ 
చాకముగా నుండి నుధ్యనంతయు తెలుప్రుగలిగి నాలుగంచులకును 
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గీరలు, లేక మల్లు నుండును, పడుగు, చేకలకు 2/80 వ నెంబరుగల 
దారముంచబడి, అంగుళమునకు 46 పోగులు, 50 పేకలవంతున 
నుండును, మడపవుకుర్చీలగుడ్డలకు, పడుగు చేకలకు 2/20 వ నెంబరు 
దార ముంచబడి వడియందు జము ల్లుంచబడును, అనగా ఈనెకు 
4 పోగులవంతున నుండును, అంగుళమునకు 40 పోగులు 20 చేకల 
వంతున నుండును. కప్పు మరి కి త్తగుడ్డలకు పడుగుపేకలకు 4 వ 
నెంబరు దారముంచబడి 9 వ నెంబరుగల పన్నెయు, నంగుళమునకు 
౨౨ చేకలవంతున నుండును. 


(బి) చీటి, లేక వీణము (Cheet or voils) 

పడుగు చేకలకు నయము రంగుడారముల నునచి నేసిన చీటి, 
"లేక వీణము అని పిలువబడును. ఈ గుడ్డలు, లుంగీలకు (Lungies) 
చీరలకు (521665) గొనులకు (6015) జాకెట్లు (౮20668) మొదలగు 
వానికి నుపయోగపడుచున్నవి. లుంగీలకు పడుగు 60 వ నెంబద 
పేక 40 వ నెంబరు, అంగుళమునకు 80 పోగులును 110 చేకల 
వంతున నుండును, చీరలకు పడుగు 100 వ నెంబరు, పేక రి0 వ 
నెంబరు అంగుళమునకు 92 పోగులు, 110 పకలువంతున నుండును, 
"లేక పడుగు 80 నెంబరు, చేక 60 వ నెంబరు అంగుళమునకు 86 
వోగులు, 100 శేకలవంతున నుండును. తేక పడుగు 2/100 వ 
నెంబరు పేక 60 వ నెంబరు అంగుళమునకు 80 పోగులు 72 చీక్రలు 
వంతున నుండును. గానులకు, జూశెట్టకుు పడుగు పేకలకు 2/100 వ 
నెంబర్లు అంగుళమునళకు 56 పోగులు, చేకలవంతున నుండును, 
(స) వన్నె వీణము లేక హేరావ? (Fancy Check) 

పడుగు పేకలందు పలువిధరంగుదారములనుంచిగాని, లేక 
నానావిధయలంకారవు మల్లునునచి నేయబడుటచేత వన్నెవీణ 
మనియు, హేరావళియనియు, ఓరావళలియనియు బిలువబడుచున్నదది, 
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(డి) సారంగము (Fancy yarn cloth) 

రెండు లేక మూడువీధము న రంగుదారముల నొకటిగా 
చేర్చి పురిపెట్టబడియుండునట్టి దారమును పడుగువేకలకు నునిచిచేసిన 
వస్త్రము చిత్రవర్ష ము గలిగియుండును. ఈ న(న్ర్రమునకు సారంగ 
మని బేరు, 

మంజిడీకి నుదాహార ణఅములు;___ 


(1) పడుగునం దొక తెలుపు, ఒకనలుపు దారములవంతున 
(గమముగా దీసి, వేకయందు నదేవిధమునవేసి నేసిన 
యెడల (18వ చిత్రమువలె వృస్త్రముయొక్క. 
యాకార మేర్పడును, 





(2) పడుగునం దొక తెలుపు, ఒకనలుపు చార 
ములవంతున |క్రమముగా దీసి, పేకయం దొకనలువు, 
"తెలుపు, వంతున [క్రమముగా వేసి చేసినయెడల (14 వ 
చిత్రము)వలె నాకార మేర్చడును, 





Ye 
(8) పడుగునందు రెండు తెలుఫపుదారములు, నావల రెండు 


నలుపు చారములవంతున (గమముగా దీసి, పేక 
యందు శెండు తెలుపు దారములు, నావల రెండు 
నలుఫుదారముల వంతున (గమముగావేసి నేసిన 
యెడల (15 వ చిత్రమువలె వన 'మేర్చడును, 
(11) దుకూఆము లేక సుచేలకము (Long cloth) లలన cos 
ఈ చేతయందు పడుగునందుగాని, లేక పకయందుగాని 
యేలాటి రంగుడారములు నుంచబడక, తెలుపుదారములుమా(తమే 
యుంచి చేయబడుచున్న ది, పడుగందును, పేకయందును ఒకే 
జంబరుగల దారము లుపయోగింపబడును, ఒక అంగుళమునకు 
నమానమైన పడు/సపేక లుండును, ఇందువలన దీనిని నికర మైన 
సౌదాగుడ (006 plain cloth) యందురు, ఇందు మూడువిధములు, 


2 . es 
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(ఎ) మజ్జిను లేక మల్లు (Muslin or mall) (ఓ) కోరా మల్లు 
(Cora mull) (సి) ముతుక గుడ్డ (Rough or dence cloth). 
(ఎ) మజ్జిను లేక మల్లు (Muslin or mull) 

ఇం దనేకరకములు గలిగి యివి యన్నియు పడుగు ఛేకల 
మాట్నునుబట్టి యనేక బేర్గ చే బిలువబడుచున్నవి, ఈ చేతలకు 
యెక్కువ నయము డారములను (Pine 60unt5s) పడుగు పేకల 
కుంతురు. ఈ గుడ్డలు ఎండ కాలపు దుస్తులకు మిక్కిలి యుపయో 
గింపబడుచున్న వి, వడుగు చేకలకు 1920 వ నెంబటుగల దారము 
నుంచి యంగుళమునకు 100 పోగులు, పేకలు గలిగియుండును, 
లేక్క పడుగుపేకలకు 100 వ నెంబరు దారముంచబడి యంగుళ మునకు 
75 పోగులు, పేకలవంతున నుండును, ఇట్టి గుడ్డలు ముఖ్యముగా 
తలపాగాలకు వాడబడును, 
(బి కోరామల్లు (Cora mull) 

మధ్యర కప చదారములు (Medium counts పడుగు పేశకల 
కుంచబడి యీ నేత నేయబడును. పడుగుపేశలకు 60 వ నెంబరు 
గల డారమునునిచి యంగుళమునకు 110 పోగులు, చేకలవంతున 


నుండును, తేక పడుగుపేకలకు 20 వ నెంబరు దార ముంచబడి 
యంగుళమునకు 44 పోగులు, 48 పేకలువంతున నుండును, 
(సి ముతుకగుడ్డ (Rough or Dence cloth) 


ఈ నేతయందు, పడుగుచేకలకు ముతుకచారములను (౮0886 
6010865) వా జెదరు, గుడ్డ కాల దట్టముగాను, ముతుకగా నుండును, 
ఈ గుడ్డలు, చలికాలపు దుస్తులకు, లేక, ముతుకవంచలు, ముతుక 
దుప్పటులు, ముతుక సాడాతువాలులు మొదలె నవాటికి నుపఠరూగ 
పడుచున్నవి, పడుగు 2 /20 వ నెంబరు పేక 10వ నెంబరు, అంగుళ 
మునకు 40 పోగులు, 45 చేకలు గలిగియుండును. లేకు పడుగు 
2/20 వ నెంబరు పేక 8 వ నెంబర, అంగుళమునకు 46 పోగులు 
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చకలు గలిగియుండును, లేక వడుగుచేకలకు 19 వ సెంబరు, అంగుళ 
మునకు 48 పోగులు 86 చేకలు గలిగియుండును. 


(12) చాపనేత (Mat-weave) 


పడుగు పేకజారము లొక్షజాని కొకటి జతలు జతలుగాను, 
ఒకదాని వెంబడి నొకటి నరినమూనముగాను, నిళ్లే యాఖరగువరకు 
చేయబడు నేతకు చొపచేత యందుతు. ఈ నేతపాచికల 
(౧1౦6వ లె "నేర్చడును, ఇం దనేకవిధములగు 'నేతలుగలవు, 
ఈ నేతలందు [ప్రధమ నేతకు (2 న్ను 2 వావనేతి 
(Iwo and two mat-weave) లేక నాలుగుపోగుల హొవ 16. 
నేత యనబడును, (చిత్రము 16) 


రెండవచేతకు కి న్ను ఏ చొపనేత (Three and three mat 
weave లేక 6 పోగుల వొపనేత యనబడును, మూడవనేతకు 4 ను 
4 చొపచేత (Four and Four mat weave) లేక 8 పోగల వొవనేత 
యనబడును, ఇస్లు క్రమముగా ననేకవిధములై న నేతలు గలవు, 
ఈ నేతలకు గంశునేత ల ప్రచృదపటనేత (౮61106 weave or 
Hopsoke weave) యని పే 
(19 వన్నె చాపనేత mat weave) 


పడుగుపేకలు [కమముగానై నను లేక (గ్రమముదవ్చియైనను 
యుండి యనగా, . పడుగుముఖ మెక్కు_వగా 
నైనను, లేక తక్కు_వగానై నను, లేక పడుగు, 
పేక ముఖములు నరినమానముగా నై ననుండి, 
నేతయందు బూర్తిగగాని, లేక నక్క_డక్క_డగాని 
కనక బుట్టలు (Diaphenm చేర ఏడునట్టి చహొవనేతకు 
})7, వన్నెచోపనేత యని బేరు, మ 17) 

(14) గోడిపన్నె (Fancy Reed) 

సాదానేతయందు గోడిప పన్నెల (Curved Reeds) నువయోా 
గించినయెడల నా పన్నెల ననునరించి ' కొన్ని విధములై న నేత్త 
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లేర్పడుచున్న వి, ఈ గోడిపన్నెలలో శెండువిధములు గలవు, (ఎ) 
పడుగు వంవుపన్నెలు (Warp curved Reeds) (బి) కాక వంపుపన్నెలు 
(Weft curved reeds.) 

(ఎ) పడుగువంపు పన్నెలు (Warp curved reeds) 

ఈ పన్నెలు పడుగును మాత్రమే వంఫు (ద్రెహ్పుచున్నవి, 
పడుగు పన్నె ననుసరించి వంపుతిరుగును. ఈ పన్నెలు పెకిని, 
(గిందికిని గదలుచుండును, పన్ని (గిందికి వచ్చునపుడు పడుగుపోగులు 
వేరు వేరగును. అనగా నొక పోగునకు మరియొకపోగు భిన్న మగును. 
(Diverging) అప్పడు గుంప్రుపోగులు (Congering) వాటికి వ్యతి లేక 
ముగా బోవుచుండును., 

(బి) పేకవంపు పన్నెలు (Weft curved Reeds) 

ఈ పన్నెలు పేకను మూ[తమే నంఫు[దిప్ప్రచున్నవి, పేక, 
పన్నె ననుసరించి వంపు దిరుగుచున్నది. ఇందులో గొన్ని పన్నెలు 
వంపుదిరిగియుండి ఈనెలు జక్కగా నుండును, కొన్ని పన్నెలకు 
సీచెలు వంఫుదిరగి యుండును, 


(15) సాదా జముకాళము (Plain Carpet) 

ఈ నేతయందు పడుగుదారములు ఈచెకు (Dent) ఒక పోగు 
వంతున దీయబడును, పడుగుపోగులన్నియు బిగువుగా నుండును, 
అనగా సాధ్యమైనంత బిగు వుంచబడును, పేకదారము వేయుట 
యందు ఒకపద్దతి ననుసరించి వేయబడుచున్నది. ఎట్లనగా పేక 
దారమును వేసి యా పేకదారము మధ్య నెడమబొటన( వేలితో 6 
అంగుళములనుండి 8 అంగుళముల దూరము ముందునకు, లేక నచ్చుల 
నమిోపమునకు దీసి, పన్నెనుగొట్టుదురు. పేశదారము ఇట్లు ముందు 
నకు దీసి, కొట్టుటవల్ల బిగువుగానున్న పడుగుపోగుల మధ్య సీ పేక 
దారము సల్లువడి మందమేర్చడుచున్న ది. మంచి నమూనా జము 
కాళమునకు పడుగు $/20 వ నెంబరు, చేక 2|20 వ నెంబరు, 
'జముళ్లు అంగుళమునకు 82 పోగులు, 70 చేకదారముల నంతునను, 
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లేక పడుగు శీ/20 వ నెంబరు, పేక 10 వ నెంబరు జముళ్లు, అంగు 
ళమునకు కివి పోగులు, 72 పేక లుండును, లేక పడుగు ల/16 వ 
నెంబరు, పేక 20వ సనెంబద 4 పోగులు, అంగుళమునకు 9 
పోగులు, 60 చేకలు గలిగియుండును. చేకకో పలువిధములై న రంగు 
దారములను వేసి అడ్డపకైల నుంతురు. ఈ విధమైన చేతయందు 
బాలా ఆలన్యమును, గొంతక ప్టమును గలుగును, కావున పలక 
(న14)) [కింద ేకకొక్కిని (Hook for longer draft of weft) అమరి 
అనగా పలక కింద అడ్డపస్పై (Cross Piece) మధ్య భాగమున వ్రు 
చుట్టు (Spring) దీనికి సంబంధించిన ఛై కోొక్కి_ అమర్చి నేసినయెడల 
వాల సులభముగాను త్వరితముగాను నేత జరుగును, ఎట్లనగా పల 
కను ముందునకు లాగినయెడల కొక్కి_ [కిందికిబోవును, పలకను వెను 
కకు అనగా అచ్చులయొద్దకు (త్రోసినయెడల కొక్కి_ పడుగుపైకి 
వచ్చును, కావున ఇందువల్ల పలక నెంతదూరము ముందునకు జరిపి 
తివూ అంతదూరము సేకను లాగుకొనిపోయి నల్లుపర చుచున్నది, 
ఈ పద్ధతివల్ల చాల సులభముగాను త్వరితముగాను చేయదగును, 
(16) జ్యోతిరింగణము (Fire fly) 


ఈ నేత “మంజిడి? (౮01011 effect) యనిగూడ చెప్పబడు 
చున్నది, ఐనను యీ దిగువవిషయములచే సీ నేతను (బత్యేకింప 
వలసిన యవసరమున్నదని (గహింపదగును, చిలపలకు, లేక లడిగలకు 
(Hanks) చుట్టు నక్ష డక్క_డ గావలసినమేరకు ఒక రంగునుగాని, లేక 
2, 8 రంగులనుగాని యద్దిన, "లేళ నచ్చుగొట్టిన యచ్చుడారమనియు, 
(Printed yarn) లేక వన్నెడారమనియు బిలువబడును. ఈ చార 
ములచే చేయబడిన వనము మిణుగురుపురుగువలె నుండును, ఈ 
వస్ర్రము ఖద్యోతమనియు, నై_గని గ్యమనియు విలువబడును, పడుగు 
చీకొలకుగాని, లేక పడు/సనకు మూ[తమేగాని, లేక -పేకకునవూ(త్రము 
గాని యా డారమునుంచి నానావిధములె న నమూనాలు గల వ స్త్ర 
ములు నేయబడుచున్నవి. మళ్ల కుగాని, లేక యంచులకుగాని, లేక 
చిన్న కమ్మోలకుగాని (ప్రత్యేకముగా నై నను యీ శారముంచి 
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చేయబడును, ఈ చనేతవల్ల తయారుకాబడిన గుడ్డలు చీరలకు, పర్ట 
లక్కు గానులకు, జాకెట్లకు నుపయో గపడుచున్న వి, చీరలకు పడుగు 
100 వ నెంబరు, పేక రి0వ నెంబరు అంగుళమునకు 90 పోగులు, 110 
"ఏక లుంచబడును, లేక పడుగు 60 వ నెంబటు, పేక 40 వ నెంబరు 
అంగుళమునకు 70 పోగులు పేక లుంచబడును, హర్టులకు పడుగు 
2/60 నెంబరు, పేక లి0 వ నెంబరు అంగుళమునకు 75 పోగులు, 
80 పేక లుంచబడును, 

(17) మలపునేత (Mangaloor Saree weave) 


మలవునేత చీరలకు మా(త్రమే యుపయోగపడుచున్న ది, ఈ 
చేతను రెండువిధములుగా నేయుదురు, (1) అంచులనేత (Border 
weave) (2) నడుము లేక మధ్య నేత (Body weave) సాధారణముగా 
యీ నేతకు, అంచులకు పసువురంగును మధ్యకు యెరువురంగును 
నుంచుట వాడుక. లేడా యిఫ్ట నైన వేరు వేరు రంగులను వాడ 
వచ్చును, మధ్యనేతయందు సుమారు కాలుఅంగుళమునకో రెండు 
తెల్లపోగులవంతున పడుగునం దుంచబడును, ఈ నేతకు రెండువిధము 
లైన పేకదారములు వేయబడును, (1) తెల్ల పేకదారము (2) 
యేదైన నొక రంగుదారము, అెల్ల చేకదారము నడుమునకు 
మాత్రమే వేయబడును, అందువలన “అని” (5166) నడుముకు 
మాత్రమే యేర్చడును, కెండవ పేకదారము పూర్తిగా ననగా 
నడుమునకును, యంచులకును వేయబడును. అందువలన నీ నేతకు 
రెండు నాడెపెప్టలు గల పలక (2 Boxsl2y) కావలయును, 
చెండు అనులుండుటచేత నంచులకు రెండు అచ్చులును నడుమునకు 
రెండు అచ్చులును వెరసి నాలుగు అచ్చులు గావలసియున్నవి, 
అంచులపైన చిత్రములు రాగలందులకు స్థూవవుగిలక (Barrel 
dobby) యుంచబడును, ఈ గిలక నుంచినయెడల తెల్ల పేకచారము 
వేయునప్పుడు _స్తంభికయందు ఆ స్థలమున కొయ్యచీల (Pegs) 
లుంచబడను. అందువలన నడుమున యనిగలిగి యంచులయొక్క.. 
పడుగమాత్రము నాడె నడచు పలక'పెన బరుండియుండును, ఈ 
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చీరలకు పడుగు 2/64 వ నెంబరు, పేక 80 వ నెంబర అంగుళము 
నకు 64 పోగులు, 6 చేకలు గలిగియుండును. లేక పడుగు 80 వ 
సెంబరు, పేక 60 వ నెంబరు అంగుళమునకు 72 వోగులు, 75 
చేకలు గలిగియుండును, 


ర. మూలనేతలు (1౪19 


గుడ్డయందు గీరలు జడవలె లావుగాగాని, లేక నన్నముగా 
గాని యుండి మూలగా (Diagonal) బోవుచున్న చేతను మూలనేత 
(TYw॥lh యందురు, ఇందు 6 విధములు గలవు, 


(1) (శ్రమ, లేన సరణి, లేక నరళమగు మూలనేతలు 
(Regular or continuons or simple twills.) 


(2) సంపర్క_ లేక మిశ్రమ మూలనేతలు (combined twills.) 

(8) జిహు గలేక తరంగలేక తీళ్ల్ల (మున) నూలనేతలు 
(zig zag or wavy or pointed twills ) 

(4) _లెంవుడు మూలనేతలు (Broken twills.) 

(5) రచన మూలనేతలు (Re-arranged twills.) 

(6) సకిన లేక ర మ్యుకర్ష మూలనేతలు (Figured or fancy 
diagonal twills.) 


1. క్రమలేక సరణిలేక సరళమగు మూలనేతలు (Regular or continuous 
or simple twills.) 


జడవ లె 45 డిగీలమేరకు మూూలగాను, నిదానంగాను, జక్క_ 
గాను బోవునటువంటి నేత క్రమ, లేక సరణి లేక నరళ మూూలనేత 
యనబడును, ఈనేతకు లేక నమూనాకు నెన్నిబోగులుండునో నన్ని 
యచ్చు లానేతకు గావలయును, ఉదా! క పోగుల మూలనేతకు 
కి అచ్చులును, 4 పోగుల మూలనేతకు 4 అచ్చులు, 7 పోగుల 
మూలనేతకు 7 అచ్చులును, సీరీతి నుండును. మొదటినాడెకు 
(18 pik) నెన్నియచ్చులు బై కిలేయునో యన్నియచ్చులే 2, శీ 





ననా య డి వనర వతెపునార్ప 
165, 
ఈ నేతలకు సూత లేఖనము Draft) బక్కగా (Straight) నుండును, 


జ్తం దనేకవిధములై న చేతలు గలవు, అందులో (పథమ నేత 8 పోగుల 
మూలనేత (8 6164 $₹110యనబడును, 
(1038 పోగుల మూలనేక (8 nd twin 

ఈ చేతయందు 2 విధములు గలవు, (ఎ) 1 పోగుపైన 2 పోగులు 
క్రిందగల మూలనేత (1 1p ఇండి 2 down tw) యనబడును, (చిత్రము 
19 మరి 20) ఈ నేతకు పరిచ్చదము (౮౭21) అనియు (దోణీకము 
(Jeanette) అనియు టుక బడు న్న ఈ నేతవలన తయారుకాబడిన 
గుడ్డలు జేరాలకు, ఛ|తీగుడ్డలకు, మున్నగువానికి నుపయో గపడును, 
జేరాలకు పడుగు 8/10 వ నెంబరు, పేక 10వ నెంబరు, ఒక యంగు 
ళమునకు కివి వోగులు, 40 చేకలు గలిగియుండును, లేక పడుగు 
2/20 వ నెంబరు ((పతివడ్‌లో 2 పోగులవంతున దీయబడును). పేక 
2/20 వ నెంబరు లేక 2/16 వ నెంబరు, ఒక యంగుళమునకు 40 
పోగులు పీకలు ౫లిగియుండును. లేక పడుగుపేకలకు 86వ నెంబరు 
అంగుళమునకు 7కి పోగులు, సేకలు గలిగియుండును, ఛ|తీల గుడ్డ 


ఆలు లకు పడుగు 40వ నెంబరు పేక కి0వ 

సంబర, ఒక యంగుళమునకు 120 

వ గా FE వోససలు, 70 చేకలు, గలిగియుండును, 
23. Pp వడవల గుడ్డకు, వడుగు 2/80 వ 


21. ది, నెంబరు, పేక 129వ నెంబద,' ఒక 
యంగుళమునకుశ4రి జ 50 -వేకలు, గలిగియుండును, ఈ జేతకు ' 
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ఫ్రీ అచ్చులు 5 [తొక్కుడుగ్మరలు గావలసియున్న ది. సూత లేఖ 
నము (చి|కము 21) ముడికటు (౧16 1p) మరి [తొక్కుడు గవుము 
amas: of ede iis = Br dear 
(బి 2 పైన 1 క్రిందగల మూలనేత (2 1p 1 down twiD అన 
బడును, ఈనేతకు వోరివో త్రము (Nankeen) అనియు ఖాది సుగ్గడితము 
(Khadi DrilD అనియు విలువబదును, పడుగువేకలకు రంగు 
చారము లుంచినయెడల తరణివణము (Regatta) అనియు 


23, లంకిణీ (121468) అనియు బిలువబడును, (చ్మితము 28) 
(2) 4 పోగుల మూలనేత (4 nd twilD 


ఈ నేతయందు కి విధములున్న వి, 

(ఎ 1 పెన 3 క్రింద మూలనేత (1 1p 8 down twilD) యనబడును, 

(బీ 2 పైన 2 క్రింద మూలనేత (2 15 2 down షట యన 
బడును, (చితము 24) ఈనేతకు (Blankeb) అనియు బూర్ని సు 
(G6n02) అనియు చీనము (౮4581676) అనియు జవళి (Harvard) 
యనియు పేళ్లు, ఈ చేతవలన తయారు కాబడినగుడ్డలు దుప్పటులకు, 
తువాలులకు, వష్టలకు నుపయోగపడును, దుప్పటులకును, తువాలు 
లకును పడుగు 2/20 వ నెంబరు, పేక 10 వ నెంబరు, ఒక యంగుళ 
మునకు 40 పోగులు, 44 చేకలు, గలిగియుండును, పుర్టులకు పడుగు 


అచ్చులు 20వ నెంబరు పేక 20వ నెంబరు, 
వ 4 అంగుళమునకు $2 పోగులు, 
కె 


చేకలు గలిగియుండును, లేక 
పడుగుపేకలకు 20వ నెంబరు, 
1234 324 అంగుళమునకు 64 పోగులు, 

24, 25 26 పేక లుంచబడును, ఈ నేతకు 
4 అచ్చులు4 |త్రొక్కు_డుగ(ర్రలు, కావలయును సూత్ర లేఖనము 
(Df (చితము 25) ముడికట్టు (116.15) మరి (తొక్కుడు. గమము 
(చిత్రము 96) నందు జూపబడినది, 
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(సి) 8 మైన 1 క్రింద మూలనేత (8 1p 1 down twilD అనబడును, 
ఈనేతకు నిశౌరము (Florentine $71110) అని పేరు, 

(డి) తైెంవుడు జవళి (Broken Harvard) 2 పైన 2 [కింద 
మూలనేతను మరి సాదాచేతను ఒకటిమార్చి యొక చేకవంతున నేసిన 
(తెంపుడు జవళి (Broken HarvarD మనియు అంశుకము 
(Stocki ౨646) అనియు బిలువబడును, (చిత్రము 27) 
(8) 5 పోగుల మూలనేత (6 6nd Twi) 

ఈదిగువ గనుబరచిన నేత లిందుగలవు, 

(ఎ) 1 పైన శ క్రింద మూలనేత (1 19 4 down twill ఈచేతకు 
స్నిగ్గవాణి (Beat 100) అని బిలుతురు, 

(బి 2 పైన 8 క్రింద గల మూలనేత (2 1p 8 down twilD 

(సి 8 పైన 2 క్రిందగల మూలనేత (8 1p 2 down twilD 

(డి 4 వైన 1 క్రిందగల మూలనేత (4 1p 1 down tb అనియు 
సుగ్గడితము (0111) అనియు విలువబడును. (చి|తము 28) ఈచేతకు 
క అచ్చులు, 8 (త్రొక్కుడు గర్రలు గావలసియున్నవి, ఈ నేత 
అచ్చులు దట్టముగా నుండుటశే, 
కోకు, (కూ జ్ర నే క్ర 
నుపయోగపడుచున్నది. 
పడుగు 16వ నెంబరు 

{2345 135226810 సీర 12వ నెంబరు, అంగు 

29, బోర, మునకు 80 పోగులు, 

50 పీకలు గలిగియుండును, ఈనేతకు సూత లేఖనము (చి|తము 29) 

ముడీకట్టు, మరితొక్కుడు (గమము (చ్మితము 80) 

యందు జూపబడీయున్నది. ఈ నేతయం చే (చి|తము 28) 

ముందునున్న ౨ పోగుల వంతున విడిచి పేర్కొన్న యెడల 

3). (Advance two ends at a time) సుగ్గడిద్వ్యయము తేక 
“కట్లు గజం అవబడును, (చిత్రము (51) 
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ఈ 5 పోగులును ఒక ఈనె లేక నొకనందు (016 44 
గుండా పన్నెనుండి వీయ బడును, స్సుడితము నేతకన్న సనేత కొంచె 
మెక్కు_వ దట్టముగా నుండును, పడుగు 16 వ నెంబరు పేక 12వ 
నెంబరు, అంగుళమునకు 80 పోగులు, 60 పేకలు గలిగియుండును, 
(4) 6 పోగుల మూలనేత (6 nd twilD 

(ఎ) 1 పైన 5 [కిందగల మూలనేత (1 ౪p 5 dawn twilD 

(బి) 2 సెన 4 [కిందగల మూలనేత (2 2 4 down twill 

(సి) శీ పైన శీ (క్రిందగల మూలనేత (8 1p 8 down యు 

(డి) 4 పెన 2 [కిందగల మూలనేత (4 1p 2 down ము 

(ఇ) 5 పైన 1 |క్రిందగల మూలనేత (క్ర 1p 1 down twilD 
మొదలగునవి. 


(5) 7 పోగుల మూలనేత (7 nd twilbD 


ఈదిగువ గనుపరచిన మూలనేత లిందు గలవు. 
(ఎ) 1 పైన 6 [కిందగల మూలనేత (1 1p 6 down twilD 
(బి) 2 సెన 5 [కిందగల మూలనేత (2 1p 5 down twilD' 
(సి) 8 పైన 4 [కిందగల మూలనేత (8 1p 4 down కాము 
(డి) 4 పైన కి [క్రిందగల మూలనేత (4 1p 8 down twilD 
(ఇ) 5 పైన 2 |క్రిందగల మూలనేత (5 ఇp 2 down twill 
(యఫ్‌) 6 వెన 1 (కింథగల మూలనేత (6 up 1 down twilD 
మొదలగునవి, 
(6) 8 పోగుల మూలనేత (8 6nd twilD 
$ పోగులు లేక అంతకు పె బడియుండు మూల నేతలకు ఆలి 
కము (51889) అనబడును. ఈ దిగువ గనుపర చిన నేత లిందుగలవు, 
(ఎ) 1పైన 7 |క్రిందగల మూలనేత (1 ౪p 7 down షు 
(బి) 2 పైన 6 [క్రిందగల మూలనేత (2 1p 6 down twilD 


వీ1 


(సి) క పైన 5 (క్రిందగల మూలనేత (80 5 down twilD 

(డి) 4 సెన 4 (క్రిందగల మూలనేత (4 15 4 down యు 

(ఇ) 5 పైన శీ |క్రిందగల మూలనేత (5 108 down twilD 

(యఫ్‌) 6 పైన 2 [కిందగల మూలనేత (6 1p 2 down twilD 

(జి) 7 పైన 1 (కిందగల మూలనేత (7109 1 down twilD 
మొదలగునవి, 

చె విధముననే 9, 10, 11, 12 మొదలగు పోగుల మూల 
చేతలకు వర్తించును, ఈ నేతలయొక్క... పడుగుపేకల మార్పులను 
బట్టి కొన్ని విధములైన నేతలు గలుగుచున్న వి. 
(౧) పడుగు మూలనేతలు (Warp face twills) 

గుడ్డపె న పడుగుదారము లెక్కు_వగా నగుపడునట్టి నేతలు, 
వీనికి పొత్తికలు (0165) అందురు. 

ఉడాహరణము: (8 పోగుల మూలనేతకు) 5 మైన కి 
(క్రింద (5 పోగుల మూలనేతకు) క పెన 2 [కింద మొదలగునవి, 


(8) పేక మూలనేకలు (Weft face twills) 


గుడ్డపై న పేకదారము లెక్కు_వగా నగుపడునట్టి నేతలు, 
ఉదా! (5 పోగుల మూలనేతకు) 2 పైన శి [కింద (8 పోగుల మూల 
నేతకు) 8 పైన 5 (క్రింద మొదలగునవి, 
(9) పడుగు, పేక మూలనేతలు (Warp and weft face twills) 


గుడ్డపై న పడుగు పేకదారములు నరినవమూనముగా నగవడు 
నట్టి చేతలు, ఉడా! (4 పోగుల మూలనేతకు) 2 = పైన 2 [కింద 
(6 | పోగుల మూలనేతకు) కి పైన క [కింద జప ఈ నేత 
లకు తుల మూలనేతలు (BYen sided twills or equal sided twills 
or even ridged twills or equal ridged twills) అని పేరు, 


లల్లీ 


(10) సమాన వ్యత్యయరేఖ మూలనేతలు (Unequal ridged with equal 
sided twills) 
పడుగుపేకలు సమానముగానుండి శేఖల|క్రమము వ్యతిరేక 
ముగా నుండునట్టి నేతలు, ఉదా! (8 పోగుల మూలనేతకు) 2 పైన 
1 (కింద 1 పెన శి [కింద 1 పైన ఇదే విధము తక్కిన నేతలకు 
వర్తించును, 
(11) వ్యత్యయరేఖ పడుగు మూలనేతలు (౮266121 sided with warp 
preponderating twills) 
పడు గెక్కువగానుండి శేఖయొక్క_ (క్రమము వ్యతిరేకముగా 
నుండు మూలనేతలు, ఉదా! (8 పోగుల మూలనేతకు) 2 పెన 
1 (కింద 2 సెన 2 (క్రింద 1 పైన ఇదే విధము తక్కిన నేతలకు 
వర్తించును, 
(12) వ్యత్యయరేఖ పేక మూలనేతలు (Unequal sided with unequal side 
weft face twills) 
పేక యెక్కు_వగానుండి రేఖయొక్క_ (క్రమము వ్యతి శేకముగా 
నుండు నేతలు, ఉదా! (8 పోగుల మూలనేతకు) 2 [కింద 2 పైన, 
4 [కింద మొదలగునవి, 
(19 ఆరోహణ లేక ఊర్ధ కోణ మూలనేతలు (High angle twills) 
గుడ్డయందు, వడుగుపేకలు నరినమూనముగా నున్న యెడల 
మూలనేతయొక్క_. కోణము కక డిగ్రీల మేరకు నుండును, పేకలకన్న 
పడుగుపోగు. లెక్కువగా నుండిన మూలనేత 
యొక్క కోణము (Angle 01 twin కలుగును, 
ఉదా! చేకదారములకన్న, పడుగు పోగులు, 
చేతయం చెక్కు_వగా నున్నయెడల మూలనేత 
యొక్క. కోణము 5 డిగ్రీలకన్న నధికముగా 
పోవుచున్నది. ఇట్టి నేతలకు కొప్పరమూల 
నేతలు (5$65p ౪111) అని "పేరు, (చిత్రము 89) 





లికి 


(14) నిమ్నకోణ మూలనేతలు 12077 angle twills. 

నేతయందు పడుగు పోగులకన్న చఉేకదారము 
లెక్కు_వగా నున్నయెడల  మూలనేతయొక్క_ 
కోణము 4 డి గీలకన్న తక్కువయగును, ఇట్టి 
చేతలకు నవరోవాణ మూలనేతలు (Reclining 
twils' అని చేరు, (చ్మితము శిశీ) 





2, సంపర్క లేక ముశమ మూలనేతలు Combined twills) 


రెండు [కమ మూలనేతలు (Regular twills, ఒకదానితో 
నొకటి (క్రమముగా మ్మిశమ మగునట్టి నేతలు నంపర్క_ లేక మి(శ్రమ 
మూలనేత లనంబడును, ఇట్టి నిర్మాణపద్ధతివలన నేతలందు గొన్ని 
(క్రొ తవూాట్పులు కలుగుచున్నవి, (కమ మూలనేతల నంబంధ పరి 
మాణమునందు నెట్టి మార్పున్నను మిశ్రమము కాబడుచున్న ది. ఈ 
మి[శమములందు రెండు విధములు, 

(1) వోగుల మిశ్రమము (Combined end and end) 

(2) చేకల మిశ్రమము (Combined pick and pick) 

పోగుల మి[శమ ఫలితమువలన మూలనేతయొక్క_ కోణము 
45 డిగీలకన్న చెక్కు. వగును, పేకల మిశ్రమ ఫలితమువలన మూల 
నేతయొక్క_ కోణము 45 డిగ్రీలకన్న తక్కువ యగును, ఈ నేతల 
వలన నేయబడిన గుడ్డలు పరువు గుడ్డలకు (Bed 665) మొదలగు 
వానికి నుషయోగపడుచున్నవి. పడుగు ౨/80 వ నెంబరు, "పేక 12వ 
నెంబరు, అంగుళమునకు 48 పోగులు 50 వేఠకలు గలిగియుండును, 
లేక పడుగు 2/20 వ నెంబరు పేక 6 వ నెంబరు అంగుళమునకు 458 
పోగులు, పేగనలు గలిగియుండును, 


(1) పోగుల మిశ్రమము (Combined end and end). 


మిశ్రమము చేయదలచిన రెండు మూలనేతలు లేక నమూనా 
మూలనేతల (3056 twill) యొక్క. పకుగుపోగుల సంఖ్యల కనిష్ట. 
3 


ప్ర్‌క్ష 


సామాన్య గుణిజము (1, 0. M) కనుగొనబడును. ఇషు చేయగా 
చేర్పడిననంఖ్య పేకలనియు, కనిష్టదామాన్య గుణిజముయొక్క_ రెండం 
తలులేక 2 చే గుణించగా నేర్పడునట్టి 1, 6, M. ౫2 నంఖ్య 
పడుగు పోగులగును నమూనా శెండు నేతలయుక్క_ పడుగు వోగుల, 
నొకటి మార్చి యొకటివంతున, (కమముగాలీసి, మిశ్రమము చేయ 
బడును, 

ఉదా! శీ పెన, 2 (క్రింద 2 పైన, 1 క్రిందమా లనేతన్ము 
మరి 2 పెన 1 క్రింద కి పెన, 2 [కింద మూలనేతను పడుగు మిశ 
మము చేయుట, (8 1p, 2 down, 2 up 1 down, twill and 2 up, 


1 downl 8 up 2 down twill combined end and end) ఈ గెండు 
నమూనా మూలనేతలని పెష్టైానబకును, వీనిని నమూనా మూలనేత 





43 5, 7 ఇ 337 ఓ 46 4 le ewe tug 6,7,8,9 0. B14 15 16 
వెళ ళా చ ద్‌, ప్రై 6. 


లందురు. (చిత్రము శీశ్క 85) చిత్రము లీ4 వ నేతయందు 8 పడుగు 
పోగు లున్నవి, చిత్రము లిక్‌ వ నేతయందు ర పడుగు పోగులున్న వి. 
ఈ రెండునేతల పడుగుపోగుల ననగా 8, 8, కిని, కనిష్టసామాన్య గుణి 
జము చేయవలెను. 


క్ష = రిం 1361=రి క, సొ గు (U1, CC. M) కనిష్ట 
సామాన్య గుణి జము 8 కావున 8 పేకలగును. కనిష్ట. సామాన్యగుణిజ 
మును 2 చేత గుణించిన 8౫ లి=16 పడుగుపోగు లగును, కనుకనీ 
"నేత 16 పోగులమోదను 8 పీకలమోదను మిశ్రమము కాబడుచున్న ది, 


కిర్‌ 


మి[గమము చేయునపుడు నమూనా నేతల పడుగుపోగుల నొకటిమార్చి 
యొకటివంతున [కమముగా తీసికొనవలయును (చిత్రము 86). 
(2) పేక మిశ్రమము. ‘Combined pick and pick), 
పె నుడవారింపబడిన పడుగు మి[శమ పద్ధతి మేరకు ఇందు ేక 
లకు వర్తించుచున్నది, మిశ్రమము చేయదలచిన రెండు నమూనా 
మూలనేతలపేకల సంఖ్యల కనిష్ట. సామాన్య గుణిజము (1, 0, MD 
కనుగొనవలయును. ఇట్లు చేయగా నేర్పడిననంఖ్య పడుగుపోగు 
లనియు, కనిష్ట. సామాన్య గుణి జముయొక్క_ రెండంతలులేక ౨ చేత 
గుణించగా చనేర్చడిన (1. 6౮. M౫2 సంఖ్య పేకలగును, నమూనా 
౫ రెండునేతల. వేకల నొకటిమార్చి యొకటి [క్రమ 
ఇక్‌ ముగాలీసి మిశ్రమము చేయవలయును, ఉదా! 
ఇ2 2 మైన 2 (క్రింద మూలనేతను మరి 1 వైన ౨ 
రెండు(క్రింథ మూల నేతను పేకల మిశ్రమము 
చేయుట. :2ఇ9 2 64ంళ2 twill and 1 up and 
3%, 2down twill combined pick and pick) ఈ లి 
నమూనా నూలనేతలను పేర్కొనబడును, (చిత్రము 87, 88) 
చిత్రము లీ7 వ నేతకు 4 చేకలును, చిత్రము 
ఏ8 వ నేతకు లకి పేక లున్నవి. ఈ 2 
నమూనా నేతల పేకలును అనగా 4, కి ను 
కనిష్టసామాన్య గుణిజము వేయబడును, 
శీలి, ఏనంఖ్యచేతను భొెగింపబడవు. కనుక 
(నీ రెంటిని గుణించవలయును. 4౫8=12, 
కసిషఫ్ట సామాన్య గుణిజము, (11౮, 1). 
క, నా, గు 12 కావున 12 పడుగు పోంపల 
మోదనుు క, సా, గు, రెండంతలు అనగా 
12x౭2=౨24 చేకలమోదను మిశ్రమము 
కాబడుచున్న ది. మి(శ్రమము చేయునప్పుడు 











వ్‌6 


నమూనా నేతల చేకల నొకటిమార్చి యొకటివంతున (క్రమముగా 
కొనవలయును, (చి(త్రము 59), 
$. జిహ్మగలేక తరంగలేక తీక్ష (మొన) మూలనేతలు ' 218-638 or wavy 


or pointed wills) 

ఈ చేతయందు గీరలు వంకరలుగా, లేక అడ్డదిడ్డములుగా, 
కక్ష, పాచ్చూతగ్గులుగా బోవుచుండును,. మనకు గావలసిన ఫలితము 
ననుసరించి పడుగపోగులమోదగాని, లేక పేకలమోదగాని (కమ 
(Regular) క అ|కమముల (Irregular) మధ్యస్థలములనుండి 
(Intervals) (తప్పి (Reverse) వేయబడును. పడుగువోగులు పేశకల 
కన్న నెక్కువగా నుండినయెడల పడుగుపోగులమిోదను, లేక పేకలు 
పడుగువోగులకన్న నెక్కువగా నుండినయెడల వకలమోాదను, మూల 
నేతను (క్రిప్పబడుచున్నది. ఈ నేతవల్ల నేయబడిన గుడ్డలు, పరుపు 
గుడ్డలు మొదలై నబానికి నుపయోగింపబడుచున్న వి, పడుగు 2 [20వ 
నెంబరు, పేక 10 వ నెంబరు, అంగుళమునకు 40 పోగులు, 44 -పకలు 
గలిగియుండును, 


(1) తీక్ష మూలనేత Pointed twill, 


పోగులనుగాని, లేక -పేకలనుగాని (కమముగా తీసి, అటు 
తరువాత మధ్యస్థలమునుండి (దిప్పబడును. అనగా నేరుగా బోవు 
చున్న మూలనేత గీర యూ [క్రమమువలన మొన యీర్చడును, 


ఉదా! 8 ౩ పెన, 2 కింద, 2 పెన శ్రే [కించదమూల 
నేతను 6 పోగుల (కమ నుధ్యస్థలమునుండి (తిప్ప 
బడుట, (ఈ ౪29 2 down 2 up 16070 twill 
reversed at regular intervals of 8 ends), 
మొదట నమూనా నేత పేర్కొ_నబడును, ఆవల 
కుడుగుపోగులకు (కమముగా సంఖ్యలు గుర్తించ 
బడును. (చిత్రము 40). ఇట్లు గుర్తించిన తరువాత నమూనా 
మూలనేతయొక్క ర పోగులను వరునగా తీసి యటుపిమ టు కి పోగుల 





కి? 


మధ్యస్గలములు (కివ్చబడును. అనగా 1, క, 7, 6, 5, 4,8,2 వోగుల 

(పకారము వేయబడును (చిత్రము 41), 

(2) పోగులు, పేకలు, త్రొక్కు డుకజ్బలు, మరి ముడికట్టు మార్చులవలన యేర్చడు 
వ్యకాంతగీళలు Obtaining wavy lines by changing ends 
picks, Sequence of treadling and tie up: 

(ఎ; పడుసపోగులు. తీయు (కమము మాద్ప్చచెందుట 
వలన _ వ(క్రాంతగీరలు యీర్చడును, 
(చితము 41) (By changing the 
draft wavy lines are obtained) దీనికి 
' పోగులమారు (ends Reverse) యన 
ai బడును. 

(బీ) [తొక్కుడు కలల మాద్ప్చవలన అనగా 1, క, 24, 
(తొక్క బడి ఆవల 1, శీ కి, 2 (తొక్కబడిన వ[కాంతగీరలు 
యర డును, (By changing the Sequence of treadling wavy lines 
are obtained) దీనికి (ఈ "క్కుడుమూర్చు (treadling Reverse) 
అనబడును, 

(సి పై ఎ, బి ఉదావారణములను జతపజిచిన నిరజము 





నేత (Diamond weave) యేర డును, 


(డి) ముడికట్టు మాద్బ్చవలన మూలనేతగీర కెలి మార్పు 


చెందును. లేక వ(కాంతగీర లేర్పడును, (By hanging the tie up 
we can change the direction of the twill line) దీనికి ముడ్‌కట్టు 


మారు (tie 1p changing) అన బడును, 

(ఇ) పేకల మార్సువలన వ(కాంతగీర 'లేర్పడును, (By 
Reversing the picks wavy lines are obtained) దీనికి పేకలమాద్చ 
(Picks Reverse) అనబడును, 


8 
(ఏ) వన్నెతీక్షమూలనేత ‘Varigated pointed twill 


పోగులయందుగాని, లేక వేకలయందుగాని య(క్రమముల 
మధ్యస్థలములను (క్రమముగా (తిప్పబడినయెడల మూలనేతగీర అలల 
వలెగాని, కేక వకములవలెగాని లేక ఫలువిధములుగా వర్పడు 
చున్నవి, ఉదా! 4 పైన 1క్రింం1 పైన 2 (కింద మూలనేతను 
4 8, 4 పోగుల య[కమముల మధ్య స్థలములను [కమముగా (తిప్ప 


1,2,8,415,4,8,2,1.8,7,6 15,6,7,8 


1,8,7,615,6,7,8,1,2,8,4 | 9,4,8,2 





'2కెక్లక్స 6? రె 


42. 43 


బడుట, (4 up 1 down 1 up 2 down twill Reversed at irregular 
intervals of 4, 8, 4 ends continuously) మొదట నమూనామూల 
చేతను చేర్కొని ఆవల వోగులకు సంఖ్యలను (క్రమముగా గు_ర్హింప 
వలను (చి[త్రము 42) అటుపిమ్మట ఉ రి 4 పోగుల య[కముముల 





మధ్యస్థలములను (కవుముగా (తిప్పవలెను, కనుక 4, 8, 4 వోగు 
లను (త్రిప్తునప్వుడు నంధితము (1560624) వర్పడువరకు సంఖ్యలను 
పేర్కొని (చిత్రము 48) యటువిమ్మాట సంఖ్యల మేరకు ఆయాపోగు 
లను (క్రమముగా చి(త్రింపవలెను, (చిత్రము 44) 
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$4, (తెంపుడు మూలనేతలు “Broken twills’ 


(కమమూల నేతలను |క్రమశకేక య|కము మధ్య స్థలముల 
యొక్క. పోగులనుకాని, లేక చేకలనుశాని, (తెంవబడీ, ముందున్న 
న! లేకశేకనుగాని డాటిపోవుచుండును. అనగా యూ గీర 
కొంతదూరము నిదానముగాజోయి అక్కడ నిలువబడి 1 లేక 2 లేక 
ఏ పోగులనుగాని లేక చేకలనుగాని చాటిపోన్చ్రచుండును, మరి యీగీర 
కొంతదూరముబోయి అక్క_డనుండి వికద్ధముగా మార్చు చెంది బోవు 
చుండును, ఇందు 5 విధములు గలవు (1) [కమవేక యకవు మధ్య 
సలములయందు (కోంపబడుట (Broken in Rogular of irregular 
intervals: (2) విరుడ్డముగా మార్చబడి | తెంపబడుట. Broken and 
counter-changed (8) నిర్ణమ మూలనేత _&11__0?టు 110. (4) 
ఖండిక తేక అధీంతచేతలు (Rie e875 (5) మత్స్య వెన్నులు 
(Herring Bones; ఈ నేతలవలన తయారు కాబడిన గుడ్డలు కోట్లకు 
(టవుజర్ల కువయోగ పడుచున్నవి. పడుగు 2 [42 వ, నెంబరు, పేక 
10 వ, నెంబరు అంగుళమునకు 52 పోగులు 60 పేకలు కలిగియుండును, 
లేక వడుగు 16 వ, నెంబరు పేక 12 వ, నెంబరు అంగుళమునకు 60 
పోగులు $0 పేకలు కలిగియుండును. లేక పడుగు 2/80 వ, నెంబరు, 
చేక శీ0 వ నెంబరు, అంగుళమునకు 72 పోగులు 80 ఉళలు కలిగి 
యుండును, 


(1) క్రమ లేక యక్రమ మధ్యస్థ్టలములయందు త్రెంపబిడుట, (Broken in Re. 


gular of irregular intervals), 


(కమ మధ్యస్థలములయందు (_తెంపబడినయెడల, నరినమా 
నముగల గీరలు శేశ్రేయందు ఏర్పడును, అక్రమ మధ్యస్థలముల 
యందు (తెంపబడిన యెడల పలువిధములై న గీరలు  నేతయందు 
ఏర్పడును 1వ, ఉడా॥-4 పోగులపేక మూలనేతను 2 పోగుల 
మధ్యస్థలమును (_లెంచి ముందుయున్న 1 సకనుివిడుచుట,(4 6064 weft 
face twill Broken at intervals of 2 ends and advance 1 pick, 


40 
మూదట 4 పోగుల ఉక మూలనేత అనగా నమూనానేత 
(Base weave: చెర్గినబడును, (చి|తము 
45) 2 వోగుల మధ్య సలమును (తెంపి, 
ముందున్న 1 చేకనువిడువ వలయును, 
కావున 2 పోగులను తీసుకొని ముందున్న 
1 శేకను వీకువ వలయును; గావున పోగును ప 
ముందున్న ఒక ేకను వికువవలయును, ఇల్లు విడువబడిన ేకపై నుండి 
తిరిగి ప్ర నిర్ణ యింపబడిన విధమున, నంధితము (Repeat: అగువరకు 
చికంపబడును (చిత్రము 46) ఈ నేతకు 4 అచ్చులు 4 (తొక్కుడు 





క|రలు కావలసీయున్న వి, సూత్ర అచ్చులు 
లేఖనము. ౪8) (చ్నితము 47) 
ముడిక కు Tie up) మరితొ క్కుడు 
(శ్రమము (చిత్రము 48) యందు చావ 
బడియున్న ది, 12345676 1324. 
2వ, ఉదా: 4పోగుల ప్‌ క్‌ి 
మూలపేక చేతను 4 పీకల మధ్యస్థలమును( లెంపి ముందు 


యున్న ఒకవోగును విడుచుట (4 666 weft Face Twill 
Broken at intervals of 4 Picksand advance 1 end) 


యై నుదహరింపబడిన నిర్ణ యముమేరకు ఇందు పేకయందు 

'వంర్తించుచున్న ది, (చిత్రము 49). 

(2) విరుద్ధముగా మార్చి (తెంపబడుట (Broken and counter 
ehangcd) 


ఎటు ఆవి 





ఈ నేతయందు గీర కొంతదూరము, నిడానముగబోయి అటు 
విమ్మట అక్కడ విరుద్ధముగా మార్పు చెందుచున్నది. 
ఉదా! - 4 వోగుల పేక మూలనేతను 4మరి 8 పోగుల 


మధ్య స్థలములను విరుద్ధముగా మార్సి (తేంపబడుట (4 end weft 
face twill Broken and counter changed at intervals of 4 and 8) 
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మొదట 4 మధ్య స్థలములను (పోగులను) (క్రమముగా వేయవ లను, 
అన వం ముగా మార్చు Counter changed, అనగా పె 
_ నేతకు విరుడము లేక 
Tre ధ్‌ 
అ ఖాలీ యుండబడిన కి 
మ పోగసలను లేక్‌ మధ్య 
స్థలములను పేర్కొ నబడును,. ఇసు నంధితమగువజుకు చిత్రింపబడును, 
(చి[తము 50) 
() నిష్షమ మూలనేత , &1].0761 Twill 
4 పోగుల చేకమూల నేతను (చిత్రము 45) 2 పోసల మధ్య 
స్థలమును 2 intervals: (లెంపీ , Broken మార్పు (Reverse) కలుగ 
'జేసినయెడల నిర్ణమ మూలనేత యనబడుకు, (చిత్రము 61) ఈ 
నేతకు జవరాంతకము ‘Satinette or 4 end irregular 520660) అనియు 
4 పోగుల (_లెంపుడు మూలనేత 44nd Broken 10) యనియు 
వీలువబడును, ఈ నేతకు 4 అచ్చులు 4 (తొక్కుడు కజ్ఞలు కాన 
లెను. స్యూత్రలేఖనము (చిత్రము 62) ముడికట్టు మటీ (తొక్కుడు 
(కమము (చిత్రము 68) యందు చూపబడినది. 
(4) ఖండిక లేక అక్షీంతనేతలు (Rice Weaves) 
ఇందు రెండు విధముళలై న నేతలు గలవు, 
(ఎ) 6 పోగుల ఖండిక లేక అవ్నీంతనేత., ,6 అడి Rice weave) 
(వ) 8 పోగుల ఖండిక లేక అవ్షీంతనేత '8 664 Rice weave) 
(ఎ) 6 పోగుల ఖండిక లేక అక్షింతనేళ ,6 end Rice weave) 
అచ్చులు 6 పోగుల పేక మూల 
నేతను అనగా 1పైనళ్‌ 








é 

: (కిదగల మూలనేత 

5 (1 up 5 down షి 

| యందు కి పోగుల మధ్య 
ర్‌ 23456 135642 స్థలమును (తేంపబడి 


, 5, మార్చకలుగ చేసినయెడల 
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6 పోగుల ఖండిక లేక అకీంతచేత యేర్చడును. (చి[తము 51) ఈ 
నేతకు 6 అచ్చులు 6 (తొక్కుడు కరలు కౌవలసియున్నవి, సూత్ర 
లేఖనము (చిత్రము 52) ముడికట్టు మణి (తొక్కుడు క్రమము 
(చిత్రము 58) యందు చూపబడినది. 


(బి) 8 పోగుల ఖండిక లేక ఆకింతనేత (8 6064 Rice weave) 


రి పోగుల పేక మూలనేతను అనగా 1 పెన” [కిందగల 
మూలనేత (1 ఇp 7 down శాష్రైయందు 4 పోగుల 
మధ్యస్థలమును తేంపబడి మార్పు కలు గ జేసిన 
క ప పోగుల ఖండిక లేక అవ్నీంతనేత య్‌ర్ప 
డును, (చి[త్రము రశ) 
(ఏ మళ్స వెన్నులు (Herring Bones) 

ఎట్టి క్రమ మూల నేతల్బనె నను (క్రమమధ్యస్థలములో (Regular 
intervals గాని లేక అక్రమ మముల మధ్యస్థలములో (irregular 
intervals) గాని (తెంచి నూర్చు కలుగజేసిన యెడల మత్స్య వెన్నులు 
ఏర్పడును, ఉదా! 2 దైన 2 (కింద 4 పోగుల మధ్యస్థలముగల 
మత, ట్ట వెన్ను నేత . ‘Herring Bone Weave on 2 up 2 down at 4 
intervals) 2 పైన 2 [కింద మూలనేతను (కమముగా పెకి 4 పోగు 
లను పేర్కొని అటువిమ్మట మధ్యస్థలమును (తెంపబడి మాద్చు 





ఆచ్చులు 


eT 


ర్‌7 


కలుగజేసిన, అనగా పడుగునకు వేక చేకకు వడుగువంతున మార్చు 
కలుగ జేసిన యొడల మత ఎట్టి వెన్ను నేత యుర్చడును, (చిత్రము 55) 
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ఈనేతకు 4 అచ్చులు 4 (తొక్కుడు కజ్ఞలు కావలయును, సూత్ర 
లేఖనము (చిత్రము 56) ముడికట్టు మజి (తొక్కుడు [క్రమము 
(చితము $7) యందు మూపబడినది, 

5. రచన మూలనేతలు (Re-arranged twills) 


(క్రముమాలశేతలయొక్క_ పడుగునందై నను లేక వేకలయం 
బై నను పరివర్తనము లేక రచన (Re.2[78ng6) చేయబడును. నూల 
నేతయుక్క_ గీర ఒశేవరునలో నుండక అడ్డదిడ్డములుగా నుండక 
ఒకపద్గతి ననునరించి ఆవద్గ్లతి మేరకు మూలనేతయొక్క_ గీర వెదర్చ 
బడుచున్నది, ఇట్లు చెదర్పబడుటచేత మూలగా నుండబడిన గీర 
ముక్క_లు కాబడి ఆ ముక్కలు అక్కడక్కడ ఎగిరియుండును, ఇందు 
వలన ఈ నేతలకు లంఘనమూలనేతలు . 5100966 twils) అన 
బడును, ఈ నేతవల్ల నేయబడిన గుడ్డలు వమర్పుల కుపయోగపడు 
చున్నవి, పడుగు పీఠ వ నెంబరు పేక 40 వ నెంబరు అంగుళమునకు 
80 పోగులు 124 -పేకలు కలిగియుండును, లేక పడుగుపేకలకు లి6వ 
నెంబరు అంగుళమునకు 80 పోగులు 116 పేకలు కలిగియుండును 
లేక పడుగు 2/64 వ నెంబరు పేక శీ0 వ నెంబరు అంగుళమునకు 
80 పోగులు 110 శేకలు కలిగియుండును లేక పడుగు $ి0 వ నెంబరు 
చీక 40 వ నెంబరు అంగుళమునకు 75 పడుగుపోగులు మతీ ఛేకలు 
కలిగియుండును, ఇందు 6 విధములు గలవు, (1) జవరవాణిలు 
(Satins) (2) జవరాంతకము (Stinette® (8) న్యూనజవరవాణి 
(emperfect Satin) (4) డేవదూప్యుములు (Sateens (5) అక్రమ 
మధ్యస్థలములు irregular intervals (6) శ _క్రిఅభ్లికలు (Cork 
Serews,) 

(1) జవరవాణిలు (Satins) 
(కమమాలయందు గీర జడవలె యుండుటచేత ఆగుడ్డ గరు 


కులు కలిగియుండును. ఈపదతివలన అట్టి గీరను నమముగా గుడ్డపై న 
సజచుట అగుచున్నది, ఇట్లు పబచుట చేత ఆగుడ్లకు మృదుత్వము 
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కలుగును, కనుక (కమ మూలనేతయొక్క_ గీరను సమముగా గుడ్డ 
మైన పజచుట కోక ర చన చేయునప్పుడు పడుగు పేక శెండున్ను 
DD మె ఫ్య స్థలములు (Intervals) అవశ్యకము, ఈ మధ్య 
స్థలములు నేత ననునరించి నిర్ణ యింవబడిన మేరకు ౮ యేర్సడుచున్నవి, 
నీట్లననగా యేడైన 2 నెంబర్ల ను తీసుకొనవలయును, తీసుకొనబడిన 
ఆ రెండు నెంబప్ల కలిసి, నమూ "నేతయొన్క_ వోగులనం ఖ్యకు 
నరిపోవలయును, తీసుకొనబడిన ఆ సౌండు నెంబర్లు నసరినమానముగా 
నుండగూడదు, ఉదా! 
(ఎ) వ్‌ పోగుల జవరవాణి 5 nd Satin 

ఈ నేతయందు 5 పోగు లున్నవి, కనుక 2-8 కలిసి 5 
అగును. ఈ 2, కి సంఖ్యలు నరినమానములు కావు. కాబట్టి యీ 
నేతకు 2 మరి క మధ్యస్థలముల (1167215) చేదైన నొకదానిని 
తీసికొనవచ్చును, ఉదా! 2 మధ్యస్థలములుగల ర్‌ పోగుల జవర వాణి 
(5 end Satin on 2 intervals) 1 వ పేకదారము మొదటి పడుగు 
పోగువద్ద అనగా (కిందవచ్చి కలియుచున్న ది, ఈ నిర్మాణము (పతి 
నేతలకు అన్వయించును, ఈ కలియబడిన స్థలమునుండి 2 మధ్య 

అచ్చులు 





$2 వష్తార్‌ 8 3 5 2406910 
59.. A 


స్థలములను విడువవలెను, అనగా 2 పోగులను విడచి కి వ పోస 
నందు 2 వ చేకదారము కలియుచున్న ది. ఈ కలియబడిన సలము 
నుండి ౨2 మధ్యస్థలములను విడువవచను, కాన 5 వ వోసనందు 
ఫి వన చేకదారము కలియుచున్నది. ఈ కలియబడిన స్థలమునుండి 
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2 మధ్యస్థలములను విడువవలెను. కాన 2 వ పోగునందు 4వ పే 
దారము కలియుచున్న ది. ఈ కలియబడిన స్తలమునుండి 2 మధ్య 
స్థలములను విడువలయును, కాన శవ పోగునందు ర్‌ వ ఉకదారము 
కలియుచున్న ది. ఈవిధమున ఈచేత యెర ్పడుచున్న ది. (చిత్రము 
రర ఈ నేతకు 5 అచ్చులు ర [(తొక్కుడుక బలు కావలయును, 
సూత కేఖనము (చిత్రము 59) ముడిక్టు మతి (తొక్కుడు [క్రమము 
(చితము 60)యందు చూపబడినది, 

(బి) 7 పోగుల జవరవాణి '7 696 Satin 


ఈనేతకు 2 మతి 5 లేక కి మతి 4 మధ్య స్థలములు గలవు, 


(సి 8 పోగుల జవరవాణి 8 604 Satin 

ఈచేతకు కి మరి 5 మధ్యస్థలములు దలవు, ఈవిధము తక్కి_న 
9, 10 మొదలగు పోగులనేతలకు అన్వయించును, 

(2) జవరాంతకము 'Satinette or 4 end irregular Sateen’ 

ఈ నేతకు సరిమైన మధ్యస్థలములు చేక పోవుటచేత ఒక 
నిర్ణ యపద్ధతియందు నిర్ణయింపబడీనది, అనగా 1, 2, 4 8 పోగుల 
యందు సేకలువచ్చి కలియునట్లు నిర్మింపబడినది. . ఈనేతకు జవ 
'రాంతకము 'Satinette or 4 end irregular Sateen: అనియు, 

అచ్చులు నిర్ణమమూలనేత Allover twill 


ర్ట యనియు 4 పోగుల _తెంపుడు 

a TE ఎ fi మూలనేత (46nd Broken twill 

er యనియు పీలువబడును. (చిత్రము 
234 33౩24 61) ఈ నేతకు 4 అచ్చులు 

62, 4 (తొక్కుడుక జ్రలు కావ లను, 


నా. (చిత్రము 62) ముడికట్టు మజి (తొక్కుడు[క్రమము 
(చిత్రము 88) నందు చూపబడినది, 
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(8) న్యూనజవరవాణి ‘imperfect Satin) 

ఈనేత 6 పోగుల 6 చేకలమోద నిర్భాణమగుచున్నదీ, 
అయితే ఈనేత నిర్మాణము అనంపూర్ణముగా నుండుటవల్ల ఒక 
నిర యపద్దతి ననుసరించి అనగా 1, క, 5, 2, 6, 4 లేక 1, 4, లి 
68, ర పోసలయందు పకలువచ్చి కలియునట్లు నిర్మింపబడినది, 


(4) జవధూష్య ములు (Sateens) 
జవర వాణికి (Stn) పేశముఖమును, జవదూప్యుమునకు 
(ఏ266॥, వడుగుముఖము కలిగియుండును. ఉదా! 8 మధ్యస్థలములు ౫ ల 
7 పోగుల జవదూషప్యము (7 end Sateen on 8 intervals) 8 మధ్య 
స్థ్టలముల మేరకు పోగులను విడువవ లెను, ఇట్లు విడువబడిన (పక్క 
పోగు గుమోదవచ్చి పేక కలియును, ఈ కలియు పోగు 
వసస మాద మాత్రమే పేక సైకివచ్చుచున్నది. తక్కిన 
జ్‌, ur పోగులన్ని టి [క్రింద పేక యుండును (చిత్రము 64), 
క ఈపద్ధతి మేరకు యే మధ్యన్గలమునం_దై నను మటి 
ఓ4. యే నమూనా నేతనైనను చిత్రింపదగును, 





(5) అక్రమ మధ్యస్థలములు irregular intervals) 

పై నుడినినపద్ధతుల మేర్లకుగాక మరి అ,క్రమపద్ధతి మేరకు 
గూడ నుధ్యస్థలము లుంచబడుచున్ననవి. అయితే గుడ్డ అంతనాణె 
ముగా నుండదు, ఈపద్ధతియందు ఇష్టమువచ్చిన మధ్యస్థలములను 
తీసికొనవచ్చును. ఆ మధ్యస్థలములు నేతపోగుల సంఖ్యకన్న తక్కు 
వగా నుండవలెను ఉదా! 7 పోగుల జవరవాణినేతకు (7 6nd Satin 
Weave) 2, 8, ఉ 5, 6 మొదలగు మధ్యస్థలముల, నేదై నను ఒక 
దానిని త్రీసికొనవచ్చును, 


(8) శుక్తీ అల్లికలు (Cork_-Screws) 


ఈనేతకు మూలనేత గీర కలిగియుండును, బేసిసంఖ్యగల 
పడుగు లేక పేకదారములతో సర్‌ కలా (౮05164) చేయబడును, 


47 


శంఖముయొక్క_ గీరచుట్టువలె నేత దే:ర్బ్నడును, ఇందువల్ల గుడ్డకు 
మంద మేర్పడును, ఈ శేతవల్ల నేయబడిన గులు కోట్లకు మెరి వా 
కాలపు దుస్తుల కుషయోా రాగవడుచున్న వి. తకు న 2/40 ఇ వ నెంబరు, 
చీక 10 వ నెంబరు, అంగుళమునకు 52 పోగులు (0 సేకలు కలిగి 
యుండును. లేక వడుగసచపేకలకు 86 వ నెంబరు, టు 
80 పోగులు 115 కేకలు కలిగియుండును, ఇందు కీ విధములు, 


(ఎ) పేక శు _క్రిఅల్రికలు (Weft face Cork Screws) 
(బి) పడుగు శు క్లెఆల్లి కలు (arp face Cork Screws) 
వి (0౧ 
(సి) మార్పు కు క్రిఅల్లి కలు Modified Cork Screws) 
(ఎ) పేక భుక్తి అల్లికలు. Weft face Cork Screws) 


ఈనేతలు యేడై న జేసినంఖ్యలతో నంధితమెగు [కమమూల 
నేతలయుక్క_ వేకల నిర్మాణమువల్ల నేర్పడుచున్నవి, ఈనేతల 


ఆచ్చులు 


mim Titi 


'2కెషక! ఇకక $సారణడ 610 
74 


HWP 


వ 
4 
J 
2 

క్‌ 





5. 66. 68, 
యందు pen చేకదడారములు ఎక్కువగా నుండును, 
ఉదా! 5 పోగుల ఉక శు Ge క [5 end (Weft face Cork Screw) 
మొదట నమూనా $5 పోగుల “పేక మూలనేతను పేర్కొని ఆచి(తము 
యొక్క_ సపేకలకు వరున సంఖ్యలు గర్తింపవలెను, (చిత్రము 65) 
అటుపిమ్మట ఒకటిమార్చి ఒక పేకవంతున నిర్మాణము చేయవలెను, 
ఎట్లనగా మొదట 'బేసిసంఖ్య చీకలకు వరునగా సంఖ్యలను గుర్తింప 
బడి, పిమ్మట నరిసంఖ్య చేకలకు [కమముగా పె నంఖ్యనుండి వదనగా 
నంఖ్యలను గుర్తింపవ లెను, ఇట్లు గు _ర్తింపబడిన వము సంఖ్యల 
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మేరకు నమూనానేతయం దుండబడిన ఆయాపేకలను నిరింపవ అను 
(చిత్రము 66). ఈనేతకు 5 అచ్చులు రి (తొక్కుడుకజ్రలు కావల 
యును. స్మూతలేఖనము (చితము 67) ముడికట్టు మతి (తొక్కుడు 
(క్రమము (చిత్రము 68) నందు చూపబడినది. 
(బ్ర) పడుగు శ క్రీఅల్లి కలు Warp face Cork Screws 

ఈనేతలు యేడై న బేసిసంఖ్యలతో నంధితమగు [క్రమమూల 
నేతలయొక్క_ వడుగుపోగుల నిర్భాణమువల్ల _ నేర్చడుచున్నవి, ఈ 
"నేతలయందు చేకలకన్న పడుగు 
వోగులు ఎక్కువగా నుండును, 
ఇందు నమూనానేత పెకి చి(తింప 
బడును (చిత్రము 69) ఇట్లు చితిం 





69. 70. చుట లేక నిరాణము చవేయుటచేత 
మంచి నమూనాలు ఏర్పడుచున్న వి. ఉదా! 7 పోగులపడుగు శు క్రి 
అల్లిక (7 end Warp Face అచ్చులు 
Cork Screw) మొదట 


నమూనా 7 పోగులపడుగు 


వరుససంఖ్యలు గు_ర్ధింప 


=p WP రాళ 





వలెను (చిత్రము 69) అటు "234567 1357246810214 
| tur 
వనుర ఒక టివూర్చి ఒక న 7200 


పోగువంతున నిర్మాణము చేయవలెను, ఎట్లనగా మొదట 'బేసినంఖ్య 
పోగులకువరునగా సంఖ్యలు, గుర్పింపబడి పిమ్మట నరినంఖ్య పోగులకు 
(కమముగా పెనంఖ్యనుండి వరుసగా సంఖ్యలు గుర్తింపబడును, ఇట్లు 
గు _ర్టింపబడిన ప్‌ నంఖ్యల మేరకు నమూనానేతయం దుంచబడిన 
ఆయా పోగులు నిర్శింపబడును, (చితము 70) ఈ నేతకు 7 అచ్చులు 
11 (తొ క్కుడుక జ్ఞలు కావలయును, న్మూత్రలేఖనము (చిత్రము 71) 
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ముడికట్టు మణి [తొక్కుడు కమము (చి|తము 72) నందు 
చూపబడినది, 
(సి మార్పు బక్తి అల్లికలు ‘Modified Cork screws, 


ఇందు కెండువిధములై న నేతలు గలవు, 





(1) 8 అచ్చులపైన నేర్ప్చడునట్టి నేత (చిత్రము 7కి) 
(2) 16 అచ్చులపైన నేర్చడునట్టి నేత (చి[తము 74) 


6. సకిన లేక రమ్యకర్ణ లేక ఐమూలనేతలు (Figured or fancy diagonal 
twills) 

ఈ చేతలయందు యెదైన చిత్రములు (118265) నిర్యాణము 
చవేయబకును, ఈ చేతలు [కమమూలనేతలనుండి కొంచెము భేడపడి 
నను గుర్పించుటకు వీలుపడదు, మూలగా బోవువట్టి పలువిధములై న 
చేతలన్నియు నకినమూలచనేతలు (Figured twills) అని ఫావీంప 
రాదు. వలననగా లూ నేతలయొక్క_ నిర్మాణమునకు నిష్క_ర్థయెన 
పద్ధతి లేదు, మూలనేతలకు సరిపడునట్టి యొకపద్దతి ననునరించుటవల్ల 
యీ నేత శేర్పడుచున్నవి. ఈ నిర్మాణమందు దూర పుకప్వలు 
(Long floats) లేకుండా చూడవలెను, ఎట్టి చి|తమునై నను నిర్మా 
ఇముచేయునప్పడు నిర్హయింపబడిన పడుగుపేకలమిద నంధితమగు 
చుండవలను. లేనియెడల నమూనాయొక్క_ పరంపర తెగిపోవును, 
ఈ చేతలయందు మంచి నమూనాగల చితములను నేయవ లెనన్న 
ఎక్కువగా అచ్చులు శావలసివచ్చును. ఇన్నిఅచ్చులను చేతిమగ్గ 
ములయం దుంచుటకు సాధ్యపడదు, ఈ నేతలకు కొంచెము హెచ్చు 

4 
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తక్కువగా పడుగుపోగులు, చేకడారములు, నరినమానముగా నుంచ 
బడును, ఈ నేతలవల్ల నేయబడినగుడ్డలు పరుపుగుడ్డలకు మతే మేజా 
గుడ్డ లకు వటి తెరలకు మొదలె నవాని కుపయో గపడుచున్న వి, 
పడుచ 2/20 వ నెంబదడ పేక 6 వ నెంబరు అంగుళమునకు 468 
పోగులు మణి పేకలు కలిగియుండును, లేక పడుగు 2 /80 వ నెంబరు 
చేక 20 వ నెంబరు అంగుళమునకు 40 పోగులు 80 సేకలు కలిగి 
యుండును. ఉదా! 19 పోసలు జేకలపూద నకిన లేక రమ్యకర్ల 
"లేక ఐమూలనేత (Figured or Fancy diagonal twill on 12 ends 
and picks) ఈ నేతకు 2కు, మైన పనంఖ్యతో వై నను శేషము 
లేకుండా పడుగువేకలను భాగింపవలెను. కనుక యిప్పుడు పై నేతను 
రి చే సడల ఒక్క_క్క భి గమునకోు 


EP లు il 4 పడుగులు. 4 చేకలవంతున  చేర్చడును, 
ర్‌ (చిత్రము 75) ఈ నేత నంధిత (Repeat) 
mar మగుటకుగాను మూడ వభాగమందున్న 
. కడపటి పకను (12 వ సెకను) మొదటిభాగ 

ఆఆ! మందు చేర్చవ లెను, అనగా 1వ పేకగా 

75 నుంచవలెను, (చిత్రము 75) ఇట్లు నిర్ణయ 
మైన వ్‌] ఆ మూల నేతయొక్ష్య గీర ($l line) ను నిర్మింపవ లెను. 
కావున ఇప్పుడు మూడు పోగులమిాద 
గీర__ఇందు నిరాణము చేయబడినది, 
(చితము 75) ఈ విధమున నిర్పింపబడిన 
విమ్ముట చేర్పడియుండు చదరములందు ఆ 
చదరములకు సరిపడు చితములను మూల 
'నేతయొక్క_ గీరవెంబడి ననూనాయొక్క_ 
పరంపర తెగక లేక చెడిపోకుండ నంధిత 
(లంజ) మగునట్ట్లు నిర్మాణము చేయవ లెను, (చిత్రము 76), 









6. సాదా నమూనాల నేతలు 


‘Plain Bases Weaves) 

సాదానేత అధారముపై నగాని లేక చాని ననునరించిగాని 
కొన్ని నేతలు వర్పడుచున్నవి. ఈ నేత లొకడాని కొకటి నంబం 
ధము లేకపోయినను, ఇవన్నియు సాదానేత ననునరించియే నిరాణ 
మగుచున్నవి, ఇందులో మూడువిధములు (1) ఆటకలినేతలు 
‘Huck-a-back Weaves: (2) సంకీర్ణ ప్యూతి Oxford Weaves) 
(5) బింటునేతెలు pot Weaves.. 
(1) ఆలకలినేతశలు Huck-a-back Weaves' 

సాదానేత అధారముపై న ఈ నేతలు నిర్భాణము చేయబడు 
చున్నవి. ఎట్లనగా శేతయందు తేలిన 1౦౬౮ పోగుచుట్టు సాడా 
నేత కహిర్పడియుండును. ఈ నేతలకున్ను ఖా త్రనేతలకున్ను , Honey- 
comb Weaves) చూచుటకుగాని మజే విషయములందుగాని చేశ 
విధమున నుండినను ఈ నేతలు వ్యాత్రనేతలయం టే చేరినవని చెప్ప 
బడుచున్నవి. అయితే ఇందు పడుగుపేకలు నేయువిధమును పరిశీలించి 
చూచినయెడల ఈ నేతలు తక్కిన నేతలనుండి వేరుగానున్న వని 
(గ్రహింపబడును, ఈ నేతలవల్ల నేయబడిన గుడ్డలు స్నానవు తువాలు 
లకు మిక్కిలి యుపయోగపడుచున్నవి. ఈగుడ్డ గట్టిగాను, ముతక 
గాను, మరి గరకులు కలిగియుండును, ఇట్టి గుడ్డకు ముతకతువాల 
‘Rough Towelling in fee) అనబడును. దీనికి పడుగు శ [20 వ 
నెంబరు, పేక 10వ నెంబరు, లేక 20 వ నెంబరు జముల్లు, అంగుళ 
మునకు 40 పోగులు మరి చేకలు కలిగియుండును, కప్పుగుడ్డలకు 
(Covering cloth) పడుగు 2/20 వ నెంబరు, పేక 8వ చెంబరు 
అంగుళమునకు 40 పోగులు 26 పీకలు కలిగియుండును, సాఖారణ 
మెన తువాలులకు పడుగు, పేక 20న నెంబరు, అంగుళమునకు 38 
పోగులు 62 -పేకలు కలిగియుండును. ఈ నేతయందు పడుగు పేకల 
మార్చువలన కొన్నివిధములైన నమూనాలు లేక గుడ్డలు కలుగు 
చున్నవి (1) పడుగు పెకకు సూలు (cotton) వేయబడి నేసినసడ్డలక 
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తంతుఆటకలి “601402 ముంచి యని విలువబడును, (2) పడుగు, సేకకు 
నార (Linen) వేయబడి నేసినగుడ్డలకు శల్క_ఆటకలి (Linen Huck) 
యని వీలువబడును, (కీ) పడుగునకు నూలు సేకకు నారవేయబడి 
నేసినగుడ్డలకు మి(శమఆటకలి (౮0100 Huck) యని వీలువబడును, 
ఇందు 4 విధములు, (ఎ) శీ న్ను లీ ఆటకలినేత (8 జుత 8 Huck-a- 
Back Weave) (బ్ర) 5 న్ను 5 అటకలినేత (6 na 5 Huck-a-back 
Weave" (సి) 8 న్ని రి ఆటకలినేత (8 ౩nd 8 Huck-a.back Weave) 
(డి) 6 పోగుల ఆటకలినేత (5 nd Hucka.back Weave.) 
(ఎ) కి న్ను రి ఆటకలినేత (8 ౩nd 8 Huck.a-back weave) 

ఈనేత 6 పోగులు 6 పేకలమోద నంధితమగుచున్నది, 
(చిత్రము 77) ఈ 


అచ్చులు నేతకు 4 అచ్చులు 
జ 234560 పోగులు , 524 కావలయును, సూత్ర 


స స ?9. లేఖనము (చిత్రము 
78) ముడికట్టు మతి [తొక్కుడు[క్రమము (చిత్రము 79) నందు 
మూాపబడినది. 

(వ) క న్ను 5 ఆబకలినేత (5 and 5 Huck.a-back weave) 
ఈనేత 10 పోగులు 10 పేకలపైన సంధితవుగుచున్నది, 


—HNWP 


ఆచ్చులం (చిత్రము 80) 
ఖై ఈ చేతకు 4 
న్‌ చు 
(తొక్కుడు 
' ర బ్తలు కావల 
1234557290 17ఇఒడఢ యను, నూత 
తెల 





°° 6 లేఖనము(చి [త్ర 
62. ము81) ముడి 


కట్టు మతి (త్రొక్కుదుక్రమము (చిత్రము 88) నందు చూపబడినది, 


కః. 


స్‌ 
(స్రి 8 న్ని 86 ఆటకలినేత 8 ౫nd 8 Huck.a.back weave 


ఈచనేత 68 పోగులు 8 పేకలమోద నంధితమగుచున్నది, 
(చ్మితము రికి) ఈ నేతకు 8 అచ్చులు శి (ళొక్కుడుకజ్ఞలు కావల 


అచ్చులు 
గా 
| 
| U 
$48 
64. ఓక్‌, 





యును, సూూత్రలేఖనము (చిత్రము 84) ముడికట్టు మతి (తొక్కుడు 
(శ్రమము (చిత్రము కిక) యందు చూవబడినది, 
(డి 6 పోగుల ఆటకలినేత (6 *nd Huck.a_hack weave) 


ఈనేత 6 పోగులు 6 చేకలమోద సంధితమగుచున్న ది. 
(చిత్రము 1కిక్‌) ఈ నేతవల్ల చేయబడిన గుడ్డలకు జీవనిక (0౫2౫ 
cloth) యనబడుచున్నది. ఇవి మేజాగుడ్డలకున్ను తలుపు, కిటికి 
మొదలగువాని తెరల కుపయోగపడుచున్నవి, పడుగు 2/80 నెంబరు 
పేక 14 వ నెంబరు రి పోగులు (8 స) అంగుళమునకు 40 పోగులు 
24 చేకలు కలిగియుండును, 


(2) సంకీర్ణ ప్యూతి (Oxford weave) 


సాదానేత ననుసరించి యి - నేతలు నిరాణముచేయ బడును, 
ఎట్లనగా (1) సాదానేతయు మరి (2) చాపనేత (Mat wea7౭) 
గాని లేక మజి మే యితరనేతగాని జతపరచి నేయునట్టి "నేతకు 
సంకీర్ణ ప్యూతి యనబడును, ఈ నేతయందు 2 పడుగులు, 2 -పేకల 
వంతున నుండును, పె శెండుశేతలకు వేజువేజు రంగుడారము 


య్‌ 


లుషయాగింపబడును, 
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(క విందునేత "520% weave) 


సాదాతేత ననుసరించి యీచేతలు నిర్నాణము చేయబడు 
చున్నవి, జవరవాణి ననుసరించి (ఏ6 0౯1ల) యీ చేతలు నిరా 
ణము చేసినయెడల మేలైన నమూనాలే వర్పడజాలవు కావున 
చేయువారియొక్క_ మనోరధము ఈడేరుటకుగాను అనగా మేలైన 
నమూనాల నిర్మించవ లెనన్న సాడాచేత ననుసరించియి నిర్తాణము 
చేయుట యుక్తము, కావున మొదట యీదైన విరామస్రు గుద్తలేక 
బిందువు బేక చి|తమును నిర్మించి, ల్త్లు నిర్శింపబడిన చిత్రము "లేక 
బిందువు పడుగుగానై నను క పేశకగానై ననుయుంచి, అటుపిమ్మట 
డానికి నలు[పక్కల సాదానేత నిర్మాణము చేయబడును, అనగా 
బిందువు అనునది దీవిగాను, సాదానెత యనునది నము[దముగా 
నుండును, ఇట్లు నరకము చేయునప్పుడు నిర్మింపబడిన చీత్రము 
లేక నమూనా ఆ పడుగుపేకలమోద నంధెతము కావలయును, లేని 
యెడల నమూనాయొక్క_ పరంపరము అెగిపోవును, ఈ నేత నేయు 
నప్పుడు రెండు విధములైన పేకడారములు వాడెదరు, బిందువు 
శృంగారముగా కనబడుటకు సిల్కు. లేక డై మండు దారములు వాడు 
దురు. ఈ విధముగా రెండువిధమురై న పేకదారములనుంచి నేయు 
టకు ద్వి పేటికాయుతపఫలకము "లేక రెండు నాజెలసెస్పై, (2 Box slay) 
కొవలసియున్న ది, ఈ నేతలు జితనేతలు (ఏtandard w6a765) అనియు 
నిర్ల మేతలు (Allover ₹64765) అనియు విలువ బడుచున్న వి, ఈ నేతలు 
4 చేత పాచ్చింపబడు పోగులు పేకలమిద అనగారి, 12, 16 మొదలైన 
పోగు 'పేకలమిద సులభముగా నమూనాలు చి(త్రింపబడి సంధిత 
మగుచున్నవి, పడుగువోగులు  పకదారములు సనరినమూానముగా 
ఈ నేతల కుంచబడును, ఈ నేతలవల్ల నేయబడిన గుడ్డలు, జాకెట్లు, 
గౌనులు మొదలై నవాటి కోపయో గపడుచున్నవి. పడుగు 2/64 వ, 
జంబరు పేక శీ0 వ నెంబరు అంగుళమునకు 64 పోగులు 74 పేకలు 
కలిగియుండును, . లేక పడుగు 60 వ నెంబరు, పేక 40వ నెంబరు, 
అంగుళమునకు 80 పోగులు ఫేకలు కలిగియుండును లేక పడుగు పేక 


ర్‌స్‌ 


60వ నెంబరు. అంగుళమునకో 70 పోగులు పేకలు కలిగియుండును, 

లేక వడుగుశేక 80 వ చెంబు, అంగుళమునకు 50 పోగులు పేకలు 

కలిగియుండును, కేక పడుగు వేక 100 వ నెంబరు, అంగుళమునకు 

55 పడుగుచేకలు కలిగియుండును, 

(ఎ) 8 పోగులు 8 పేకలమీద విందునేత (3009 weave on 8 ends and 8 
picks 

8 పోగులు 8 సేకలమోడ అనుకూలముగల 2 బిందువులను 
నిర్శింపవ లెను, కనుక ఈగేతకు 8 పోగు లున్నవి. అందులో అర్ధము 
4 అగును, ఈ 4నుండి 2 ను తీసివేయవలెను, ఈ పద్ధతి (ప్రతి యీ 
నేతలకు అన్వయించును. ఇల్లై తీసి వేయగా వచ్చిననంఖ్య 2, దీనిని 
వందు నంఖ్య యనెదరు. ఈ నంఖ్యగల పోగు పేక కలియుస్థానము 
మధ్యగా నుంచుకొని బిందువును నిర్భంధ వలన; 9 వ, బిందువు మొదటి 
విందువునకు ఎదురుమూ*లగా నిర్భింపవ లెను, కనుక ల్రప్పుడు 
బిందువునంఖ్యయొక్క_ సగము 1 అగుచున్నది. కాన యెదురునూల 
1వ, పోగు 1వ, పేక కలియుస్థా నము మధ్యగానుంచుక్‌ ని జివ 
బిందువును నికింపవలెను. ఈవిధమున నిర్నింపబడినమోదట ఈ 
బిందువులచుక్భా సాదానేత నర్తురపబథునుః (చి|తము 86) 

(బి 12 పోగులు 12 సేకలమీద బిందునేత (300% weave on 12 ends and 
12 picks) 

12 పోగులు ఇందులో అర్ధము 6 పోగ లగుచున్నవి ఈ 6 
నుండి 2 ను తీసివేయగా 4 అసను, కనుక బిందువునంఖ్య 4 అగు 
ఇ... చున్నది. ఈ సంఖ్యగల 
గ ఎ పోగు పేక కలియు 
స్థానము మధ్యగా నుంచు 
కొని బిందువు నిర్మింప 
వలెను, ఇట్లు నిర్మించిన 
తరువాత బిందువు సంఖ్య 
యందు లను 2 అగు 
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చున్నది, కాన యెదురుమూల జివ పోగు 8 వ పేక కలియుస్తానము 
మధ్యగా నుంచుకొని '2 వ బిందువు నిర్శింపబడును, ఈ బిందువుల 
చక్రు సాదానేత నిర్శింపవ లెను, (చిత్రము 67) 


7. జవరవాణి నవూనాల నేతలు 


(Satin Bases Weaves) 


జవర వాణి కమము ‘Satin order, నందుగాని లేక డాని 
ఆధారముపై నగాని, కొన్ని నేత లేర్పడుచున్న వి, -ఈనేతలు ఒక 
దానితో నొకటి నంబంధము లేకపోయినను, ఇవన్నియు జవర వాణి 
ననుసరించియే ని రాణము చేయబడుచున్న వి. ఇందులో కి విధములు, 
(1) పాచినేతలు (Sponge Weaves) (2) వల్వ నేతలు (Crepe Weaves) 
(8) ేనల్లి క (Granite) 


(1) పాచినేత (Sponge Weave) 


జవరవాణి అధారముపైనగాని లేక |క్రమమందు (5260 
order” గాని, _ ఈనేతలు నిరాణము చేయబడుచున్న వి. ఈనేతల 
యందు ఛాతనేతల (Honey comb Weave వలె నెక్కువగా 
గుంతలు అగుపడుట లేదు కాని పడుగు మరి చేకలు తేలినపోగులవల్ల 
కొంత మిట్టపల్లము లేర్పడుచున్నవి, ఈ నేతలు కొన్నివిషయ 
ములలో ఇా(త్రనేతలను, మతే జ్వలిత నేతలను (Brighton Weaves) 
పోలియుండును. అందుచేత ఈ నేతలకు ఛా(త్రపోలికలు (HOney 
comb Effects) అని విలువబడుచున్నవి. ఈ నేతలయందు పడుగు 
చకలకు ముతకదార ముంచి నేయబడిన గుడ్డలు మందముకలిగి తుడుపు 
తువాలులకు మరి చేలికాలవు దుస్తుల కుపయో గపడుచున్నవి, 
పడుగు 2/20 వ నెంబరు, పేక 8 వ నెంబరు, లేక 16 వ నెంబరు 
జముల్లు అంగుళమునకు 40 పోగులు, సేకలు కలిగియుండును, పడుగు 
సపేకలకు నయముదారము లుంచినేయబడిన గుడ్డలు జాశెట్లు, గానులు 
మొదలై నవాని కుపయోగపడుచున్నవి, పడుగు 2/80 నెంబరు, పేక 


ధ్‌? 


40 వ నెంబరు, అంగుళమునకు 80 పోగులు 100 సేకలు కలిగి 
యుండును, ఇందు శీ విధములు గలవు (ఎ) 10 పోగుల పాచినేత 
(Sponge Weave on 10 ends) (వి) 26 పోగుల పాచినేత (520156 
Weave on 26 ends) (స) 84 పోసల పాచినేత (500086 Weave 
on 84 ends,) 


(ఎ) 10 పోగుల పాచినేత (Sponge Weave on 10 ends) 


ఈనేత కి మధ్యస్థలముల (8 intervals: చే నత్తా నప 
చున్నది, (చిత్రము రికి) ఈనేతకు 10 అచ్చులు 10 (తొక్కుడు 
అచ్చులు 


హా తలి లాగా గా 


క్రై 
నై 
a 
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ఆడ్‌ 4. 2ప3ఉకర7? 99:0 13579246810 
వ. 89. 90. 


కణ్ణ్లలు కావలయును, సూత్ర లేఖనము (చిత్రము 89) ముడికట్టు 
మతి [తొక్కుడు[గమము (చిత్రము 90) యందు చూపబడినది, 
(వి 26 పోగుల పాచినేత (Sponge Weave on 26 ends) 

ఈనేత 5 మధ్యస్థలముల (5 intervals) చే సలా తును 
చున్నది, 
(సి 84 పోగుల పాచినేత (Sponge Weave on 84 ends) 

ఈనేత 18 మధ్యస్థలముల (18 intervals) చే నిర్తాణమనగు 
చున్నది. ఈ రెండునేతల (బి, సి) నమూనాయొక్క_ పరంపరము 
తెగకుంట నంధిత (26p62t) మగునట్లు నేయువారియొక్క_ కల్పనా 
వ _క్రీనిబట్టి రమ్యమైన చిత్రములు నిర్మాణము చేయదగును, 


ర్‌ి 


(2) వల్వనేతలు Crepe 17614705) 

పడుగుకేకలకు ఎక్కువగా పురిపెట్టబడిన సిల్కు సాదానేత 
గుడ్డను నీళ్లయం దుంచినయెడల యెక్కువగా పురియుండుటచేత 
పడుగుపేక లొకదానితో నొకటి ముడుచుకొని లేక 'మడుప్రలుకలిగి 
ఒకవిధమైన యాకారముగల గుడ్డ యొర్చ్పడుచున్నది. ఈగుడ్డ చూచు 
టకు రమ్యాముగను వురి ఒక విధమెన అలంకారము కలిగియుండును, 
ఇట్టి ఆకారములు వక రకములు న్వయముగా నేతయందు నిరాణ 
మగుటకుగాను, ఈనేతలు నిర్భింపబడినవి ఈ నేతయందు (పతి 
వోగుమోద నరినమానమైన క కప్పులుండును, అనగా నేతయందు చిన్న 
చిన్న తేలికలు కలిగియుండును, ఈనేతలు జవరవాణి ఆధారము 
చైనగాని లేక డాని క్రమమందుగాని. 8211 0718) నిర్భింపబడు 
చున్నవి, ఈ నేతలకు (సుక్కు నేతలు (5668108 or oatmeal weaves) 
యని విలువబడుచున్నవి,. ఈ నేతలవల్ల తయారుకాబడిన గుడ్డలు 
నయము షష్టలకు, జూ కెట్లకు, గాౌనుల కుపయో ౫ పడుచున్న వి, పడుగు 
2/84 వ నెంబడు పేక 40 వ నెంబరు అంగుళమునకు 80 పోగులు 
చేకలు కలిగియుండును, కేక వడుగు 2/100 వ నెంబరు, పక 80వ 
జంబరు, అంగుళమునకు 85 పోగులు చేకలు కలిగియుండును, 
(ఎ) లే పైన 2 క్రింద 1 పైన 2 క్రిందగల వల్వనేత (Crepe Weave on 

gt up 2 down ] up 2 down) 


ముదట శి వెన 2 (క్రింద 1 మైన 2 (కిందగల నమూనా 
మూలనేతను చి(తింపవ లెను, అయితే ఈచిత్రము మేలై నరకముగా 
వచ్చుటకుగాను నమూనానేతను 
వె కి చి తింపవలెను. (చిత్రము 91) 
ఈనతను జవరవాణి (క్రమమందు 
క తగిన మధ్య స్థలము 
లను చే బర్గెనవలయును, "కాన ఇప్పుడు 
ఈ నమూనాకు సరిపడు కి మధ్య 
స్థలములను తీసిక్రాని పై నమూనా 8 పోగులు 8 పేకలమిధ అనగా 
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8 పోగుల జవరవాణేిని నిర్ణించవ లెను, (చిత్రము 92) లు నిర్మిం 
చినవిమ్మట జవర వాణి వరునపోగుల[పకారము అనగా సంఖ్యస్థానము 
అచ్చులు 


శయ ENN HD 





(౫కిశవర్ర7?ప్ర 13572464 
ర్రిఇ, ప్రతీ అట్‌ 
నుండీ (కమముగా నమూనా నేతను ల్‌ పెన 2 (కింద 1పైన 2 [కింద 
మేరకు నిర్శించవ లెను, (చిత్రము 98) ఈ నేతనేయుటకు 8 అచ్చులు 
8 (తొక్కుడుకజ్ఞలు కావలయును. సూత లేఖనము (చిత్రము 94) 
ముడికట్టు మతి [తొక్కుడు[క్రమము (చిత్రము 95) యందు చూప 
బడినది. 
(బి) 8 పోగుల వల్వనేత (Crepe weave on 8 ends) 


ఈనేత నిరాణముచేయుటకు సరియైన పద్ధతి 
లేనందున ఈ నేత ఒక నిర్ల యపదతియందు నిర్భింప 
బడియున్న ది, (చితము 96) 





(3) రేనల్లి క iGranite weave) 


ఈనేక జవర వాణి ఆధారముపై నగాని లేక (కమమందుగాని 
(Satin order) నిరాణము చేయబడుచున్న ది, దీనికి మూలనేత గీర 
యుండును. ఈ చేతవల్ల చేయబడిన గుడ్డలు కోట్లకు (టవుజర్ల 
కుపయోగపడుచున్న వి, పడుగు 2 [80 వ నెంబరు పేక 16వ నెంబరు, 
అంగుళమునకు 60 పోగులు 72 -పేకలు కలిగియుండును, లేక పడుగు 
16 వ నెంబరు "పేక 12వ నెంబరు అంగుళమునకు 70 పోగులు 
పేకలుండును, ఈచేత్ర శ మధ్య స్థలములుగల 8 పోగుల జవరవాణి 
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‘Send Satin కైన వర్పడుచున్నది. కావున మొదట లీ మధ్య 
స్థలములు౫ల 8 పోగుల జవర వాణిని నిర్భించి ఆవల మధ్యస్థలముల 
(పక్క వోసగులను౦డి 
మూల నేతగీరలను 


ప Iwill Lneg సిరా ఇ 

2 

న ణము చేయవలెను 
(చితము 97) ఈ నేతకు 


అచ్చులు 





12345578 1324 
5748 కణలు శావల 
ఆర. 99 ఆఅ a 
* యును, స్ఫూతలేఖనము 


(చిత్రము $8) ముడికగ్ళు మతి |త్రొక్కు_డుకమము (చి|తము 99) 
యందు చూపబడినదడి, 


8. నిరజము నేతలు (Diamond weaves) 


ఈ నేతయందు సాధారణముగా నిరజము అకారముగల 
చిత్రము లేక తుల్యచతుదృ జాకారముగల నమూనా 
(Diamond figure) యుండును, ఈ నేతలు సరిసంఖ్య పడుగుపోగుల 
యందైనను లేక 'పేకలయం దై ననులేకవడుగు-పేకలు సరినమానము 
నందై నను నిర్మాణము చేయవచ్చును, ఈ నేతకుచుట్టు నాలుగు ప్రక్క. 
లందు పడుగు వచ్చుటచేత ఆ స్థలమునందు గుడ్డ యెత్తుగాను, మధ్యన 
పకవచ్చుటచేత ఆ స్థలమందు గుడ్డ పల్లముగాను (Cells) ఏర్ప డు 
చున్నది, కావున నేత ననునరించి గుడ్డకు  కొద్దిగానో, లేశ నొప్పగానో 
పల్లము లర్చడుచున్నవి. మరి చుట్ట నాలుగు ప్రక్కల “వీకయు, 
మధ్యపడుగు వచ్చుటవల్ల గుడ్డకు నుదుత్వము (Sఏoftness) కలుగు 
చున్నది, ఈ నేతలవల్ల చేయబడిన గుడ్డలు తువాలులకు మేజూగుడ్డ 
లకు పరుపుగుడ్డలకు మతే సోఫాగుడ్డల కుపయోగపడుచున్నవి. పడుగు 
సకకు 2/12 వ నెంబరు Sos 50 పోగులు వముతీ పేకలు 
కలిగియుండును, లీక పడుగు 24 న నెంబరు సక 18 వ నెంబరు 
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అంగుళమునకు 88 పోగులు 80 ఇకలు కలిగియుండును, సోఫాగుడ్డ 
లకు పడుగు 2/90 వ నెంబద పేక వ నెంబరు మతటి20 న నెంబరు 
పురి పెట్టబడిన దారము అంగుళమునకు 48 పోగులు 28 కలు కలిగి 
యుండును, ఈ నేతలయందు నాలుగువిధములు గలవు. (1) సెక 
నిరజము నేతలు ‘Weft diamond weaves) (2) పడుగు నిరజము 
చేతలు arp diamond weaves (8) జంటనిరజము నేతలు 


‘double stitch diamond weaves: (4) రమ్యునిర జము చేతలు 
‘Fancy diamond weaves ' 


(1) పేక నిరజము నేతలు .Weft diamond weaves) 
ఈ చేతలయందు పక యెక్కు_వగాను పడుగు తక్కువగా 
నుండును, చిత్రముయొక్కు_ ఆకారము పడుగు పోసలద్యారా 
యేర్పడుచున్న ది. నేతకుచుట్టు నాలుగుప్రక్క_ల పడుగు వచు టచేత 
గుడ్డయందు ఆ స్థానమున ఎత్తుగాను తక్కిన భాగమంతేయు పేక 
యుండుట చేత గుడ్డయందు ఆ స్థానమున పల్లముగాను నేర్పడు 
చున్నది, చేత ననుసరించి గుడ్డయందు మిట్రపల్ల ములు కొద్దిగానో 
లేక గొప్పగానో యేర్పడుచున్న వి, 
(ఎ) 4 పోగులు | పేకల పేకనిరజము నేత (Weft diamond weave on 
4 ends and 4 picks) 
ఇంతకన్న తక్కువ సంఖ్య పడుగు చేకలమోద చిత్రము నిరా 
ణము కానేరదు, (చిత్రము 100) 

aa (చి 8 పోగులు 8 పేకల సేకనిరజము నేత 
ష్‌ (Weft diamond weave on 6 ends and 

100, _ 8 picks) 
ఈ నేత నిరాణము చేయుటకు పడుగు 
iol. పోగుల నంఖ్యయం దై నను లేక “పీకల 
సంఖ్య యందైనను అర్జము తీసికొని ఆ ఆర్ల్షమునందు--1, 
పోంధనుగాని, లేక చకనుగాని న ఇట్లు చేర్చబడిన సంఖ్య 
పడుగు పోగుమిోదనుండిగాని, లేక పేకమిీదనుండిగాని చిత్రము 





బలే 


నిర్మాణము చేయబడును, ఈ నేతకు 8 పోగు లున్నవి, కనుక 
అచ్చులు ఇందులో అర్లము 4 వోగు లగును, 
ఈ 4 పోగులు - 1 పోగును చేర్చిన 


వ్‌ 
శీ యెడల 5 పోగులగుచున్నవి, ఈ 5 
7 వ, పోగునుండి చిత్రమును నిర్మింప 
వలను. (చ్నితము 101) ఈ నేతకు 
2345678 13542 


7 68 5 అచ్చులు 5 (తొకుడు కల్లలు 
O02. 103 త న. న 
* కావలయును సూత్ర లేఖనము 
(చిత్రము 102) ముడీక్టు మజి (తొక్కుడు [క్రమము (చిత్రము 108) 
యందు మాపబడినది, 
(2) పడుగు నిరజమునేతలు Warp diamond weaves) 

ఈ నేతలయందు పడు? ఎక్కువగాను, పేకలు తక్కువగా 
నుండును, చిత్రముయొక్క_ ఆకారము వేకలద్వారా  యీర్చడు 
చున్నది. ఈ నేతలకు చు నాలుగుప్రక్కల పేక వచ్చుటచేత 
గుడ్డయందు ఆ స్థలమున పల్ల మేర్పడుచున్న ది. తక్కిన భాగ 
మంతయు పడుగు ఉండుటచేత గుడ్డయందు ఆ స్థలమున ఎత్తు లేక 
మృదువుగా నుండును, ఈ నేతలవల్ల నేయబడిన గుడ్డలు మెత్తని 
తువాలుల (Soft Towelling in feel) కుపయోగపడుచున్న వి, పడుగు 
9/80 వ నెంబరు, పేక 12వ నెంబరు అంగుళమునకు 40 పోంపలు 
48 శేకలు కలిగియుండును, 

(ఎ) 6 పోగులు 6 పేకల పడుగు నిరజమునేత (Warp diamond weave on 
6 ends and 6 picks) అచ్చులు 
చ నుడవారింప 
జ 
బడిన  పద్దతిమేరకు 
రు 
నిరాణము చేయ 
బడును, (చి(త్రము 104) 
23456 132 
104 ల న 195, 5 
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కావలయును, స్మూత్రకేఖనము (చిత్రము 105) ముడిక్సు మతి 
శ్రెక్యడు (క్రమము (చిత్రము 106) యందు చమూపబడినది. 
(బ) జంటనిరజము నేతలు Double stitch diamond weaves 

బర జము నేతలను పెద్దవిగా సుంచుకొొలది పోగులు వృద్ది జెంది 
కొొంతవఊకు వైన తేలు చుండును, ఇట్లు 'తేలుటవల్ల పోగులు నల్హుపడీ 
మడతలు డేర్పడి గుడ్డకు వికారము కలుగ జేయును. ఇందువేత, 
దీనిని జంటనిర్మాణమందు నిర్శింపబడును, 
(ఎ) 10 వోగులు 10 'పేకల జంటనిరజమునేత | Double 
stitch diamond weave on 10 ends ond 
10 picks) 

ఈ నేతను నిరజము నేతవలనే నిరాాణ 
ముచేయుచు జంట పోగును జతపజచి నిర్మింప 
వలను, (చిత్రము 107) 

(శ) రమ్యనిరజము నేతలు Fancy diamond weaves) 
నిరజమునేత లలంకరింపబడిన యెడల రమ్యునిర జమునేత 
లనబకును, ఈ నేతలయొక్క_ నిర్మాణమునకు నిష్కర్ద మైన పద్ధతి 
"లేదు, అయినను చిత్రము నంధితమగునట్లు |Re6p68t) కల్పితముచే, 
సిరజమునేత ఆధారముమోాద  -ఈనేతలు నిరాణము చేయబడు 
చున్నవి. ఈ నేతవల్ల నేయబడిన గుడ్డలు మేజూగుడ్డలకు, పరువు 
గుడ్డల కుపయో గపడుచున్న వి. పడుగు ౨/80 వ నెంబరు, పేక 20వ 
నెంబరు, అంగుళమునకు 52 పోగులు 60 చేకలు కలిగియుండును, లేక 
పడుగు పేకలకు ౨/10 వ నెంబరు, అంగుళము 
నకు 40 పోగులు మజిపేకలు కలిగియుండును, 
(ఏ) 12 పోగులు 12 పేకల రమ్యనిరజమునేత 
‘Fancy diamond weave on 12 ends and 
12 picks) 
మొదట 12 పోగులు 12 చీకలమోద 
ఓర్‌, నిరజమునేతను నరా ఆవల సంధితమగు 
నట్లు అలంకరింపవ లను, (చిత్రము 108) 








9. నిరజము నమూనాలనేతలు 


(Diamond Bases Weaves) 


నిరజము అఆధారముపై నగాని లేక చాని (కమమందుగాని 
కొన్ని చేత లేర్చడుచున్న వి. ఈ నేత నొకడాని కొకటి నంబంధము 
లేకపోయినను యివియన్ని యు నిరజము ననునరించియీ నిశా కాము 
చేయబడుచున్న వి. ఇందువలన ఈ చేతలకు సంయు క్ర నేతలు (Kindred 
weaves" అనబడును, ఇందులో శీ విధములు గలవు (1) ఛా(త్ర 
చేతలు (Honey comb weaves: (2) జ్యలిత నేతలు (Brighton 
weaves) (8) శలకవేతలు , Spider weaves". 
(1) ఛాత్రనేతలు : Honey 6000 weaves) 


ఈ నేతలు నిరజమునేతల [కమమందు ఆధారపడియున్న వి, 
సరిసంఖ్య పోగులమోడగాని లేక చేకలమోదగాని యీ నేతలు సంధిత 
మగుచున్నవి. ఇట్టి నంధితే (లుం మందు శీ విధములు గలవు, 

(1) ఒక అంగుళమందు పకలకన్న పడుగుపోగు లక్కువగా 
నుండినయెడల పడుగుమోద సంధితమగుచున్నవి. (చిత్రము 115) 
లేక పడుగుపోగులక కన్న పేక లెక్కు_వగా నున్నయెడల చేకలమోడ 
సంధితమగుచున్నవి. (చిత్రము 110) 

(2) ఒక అంగుళమందు పోగులకన్న పేక అెక్కువగా 
నుండినయెడల ఎక్కువ 'పేకలమిదనున్ను తక్కువ పోగులమోద 
నున్ను సంధితమగుచున్నవి, (చిత్రము 110) 

(8) ఒక అంగుళమందు పోగులు పీకలు నరినమూానముగా 
నున్న యెడల నమానమైన పోగులు పేకలమిావ సంధితమగుచున్నవి, 
(చిత్రము 118) 

ఈ చేతలయందు పడుగుపేకలకు ముతకదారము నునిచి, దట్ట 
ముగా _నేసినయెడల ఛాత్రము (కేనెతెప్టెయొక్క అశు 
చక్కగా కనబడును, అనగా గుడ్డయందు మిట్టప పల్లములు తేనె తెస్టైల 
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వళ నేర్పడియుండును, ఇందువలన ఆ గుడ్డయందు కొంత గరు 
కులు కలిగియుండును, ఇట్టి గుడ్డలు తుడువు తువాలుకు మిక్కిలి 
పయోగపడుచున్నవి పడుగు చేకలకు 8/8 వ నెంబరు, అంగుళ 
మునకు కివి పోగులు 86 పేకలు కలిగియుండును, లేక పతుగు పేక 
లకు 2/12 వ నెంబరు, అంగుళమునకు 50 పోగులు పేకలు కలిగి 
యుండును, లేక పడుగు 2/20 వ నెంబరు, పేక 2 వ, నెంబరు అంగు 
భమునకు 40 పోగులు 84 పేకలు కలిగియుండును, లేక పడుగు 20వ 
నెంబరు, జముళ్లు ,2 ౨147) పేక 10 వ నెంబరు, లేక 20 వ నెంబరు, 
జముల్లు అంగుళమునకు 40 పోగులు 40 పేకలు కలిగియుండును, 
లేక పడుగు 24వ నెంబరు, పేక 1ర వ నెంబరు అంగుళమునకు 88 
వోగులు చేకలు కలిగియుండును, 
(ఎ) 8 పోగులు 4 పేకల ఛాత్రనేత {(HOney (0mb weave on 6 ends 
and 4 Picks) 
ఇంతకన్న తక్కువ నంఖ్యగల పడుగు పేకలమిోాద ఈసనేత నిర్మా 
ణము కానేరదు. (చిత్రము 109) 
(బి 8 పోగులు 8 పేకల ఛాత్రనేత (Honey Comb weave on 8 ends 
and 8 picks) 
మొదట 8 పోగులు 8 పేకలయందు నిరజము నేతను చి(తించి 


లోమయమున తుల్య చతుర్భు జముచుట్టు ఒక పేకవంతున విడిచి 
ఆచ్చులు 


a 
| 
3 
i 
పోగులు 12రెడిక్‌676 1352 
7 69 
itl 112. 
తక్కిన మధ్యభాగ మంతయు పడుగును నిర్మింపవలెను, (చిత్రము 
110) ఈ నేతకు 5 అచ్చులు 5 (తొక్కుడు కజ్ఞలు కావలయును, 
స్మూూత లేఖనము (చిత్రము 111) ముడికట్టు మతి (తొక్కుడు. కనుమా 
(చిత్రము 112) యందు చూపబడినదీ, 
ర 


~~ En 
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(స్త్రి పడుగు పేక సరిసమానముగా తేలు 8 పోగుల ఛాత్రనేత (Honey comb 
weave on 8 ends with equal floats of warp and weft) 


ఈ చేతలయందు పడుగు వేకలు సరినమానముగా తేలు 
చుండును, అనగా మిట్టపల్ల ములు గుడ్డయందు సనరినమానముగా 
నుండును, (చ్నితము 11కి) 

(డి 10 పోగులు 8 పేకల (తెంపుడు ఛాత్రనేత Broken Honey comb 
weave on 10 ends and 8 picks) 

మొదట 10 పోగులు 10 చేకలుగల ఛా(త్ర నేతను నిర్భించి 
అటు వలల ౨ చేకలు (కేంప 
బడును, అనగా చిత్రము పై 
భాగముందు ఒక పేకయు [కింది 
భాగవముందు మజియొక చేకయు 
తీసి వేయవలెను, (చిత్రము 114) 
(ఇ) జంటఛాత్ర నేతలు (Double stitch Honey Comb weaves) 

భా|త్రనతలను “పెద్దవిగా "పంచుకొలది పోగులు వృద్ధి చెంది 
గుడ్డవై న తేలుచుండును, ఇట్లు 'తేలుటవల్ల పోగులు నళ్లుపడి మడతలు 
వర్చడి గుడ్డకు వికారము గలుగజేయును, ' అందుచేత బంటనల 
మందు నిర్శింపబడును, 


(యఫ్‌) 8 పోగులు 8 పేకల జంటఛాత్రనేత (Double stitch Honey Comb 
weave on 8 ends and 8 Picks) 


ఈ నేతను ఛా[తనేతవలనే నిర్శించుచు చుట్టు వెలు 
ఆచ్చులు పల జంటపోగసను 

జతపర చవ లను, 
(చిత్రము 115) ఈ 
నేతకు 5 అచ్చులు 
శ 234చాకర ది 2 a ద్‌ (తొక్కుడు కట్టలు 
110. 417. కావలయును, సూత్ర 





“pr 
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లేఖనము (చిత్రము 116) ముడికట్టు మతీ (తొక్కుడు.క్రమము 
(చిత్రము 117) నందు చూపబడినడి, 
(2) జ్వలిత నేతలు Brighton weaves; 


ఈ నేతలు నిరజము చేతలయందు నిరా ఇణమగుచున్న వి, 
ఇందొక నంధిత ౫౭962 మందు రెండుజతల పడుగులు మజీ రెండు 
జతల పేక బిందువులు అనగా చి[తములు కలిగియుండును, ఈ చేత 
యొక్క_. గుడ్డపై భాగమందు పల్లములు కనిపించినను గుడ్డయొక్క_ 
(కిందిభాగమున ఆ పల్లములు అంతగా కనువింపవు, ఈ నేతలు 
నాలుగింట హెౌచ్చింపబడు పోగససలమిద నిరి ౦పబడుచున్నవి, అనగా 
8, 12, 16 మొదలైన సంఖ్యల పోగులమోద సులభముగా నంధిత 
మగుచున్నవి, ఈ నేతలకు ముతకదార ముంచి చేసినయెడల తువాలు 
లకు మతే పరు వుగుడ్డలు మొదలై నవాని కపయో గపడుచున్న వి, 
వడుగు ౨/90వ నెంబరు, పేక 4వ నెంబరు అంగుళమునకు 44 
పోగులు పేకలు కలిగియుండును నయముదార ముంచి నేసినగుడ్డలు 
జూ కెట్లు మతి గౌనులు మొదలై నవాని కుపయో గపడుచున్న వి. పడుగు 
2/ర4వ నెంబరు, పేక 40వ నెంబరు అంగుళమునకు 70 పోగులు 88 
“కలు కలిగియుండును, 


(ఎ) 8 పోగుల జ్వలితనేత (Brighton weave on 8 ends) 


ఈ నేతను నిరజమునేతయందు నిర్మాణముచేయవ లెను, కావున 
8 పోగుల నిరజమునేతను మొదట నిర్పించి ఆవల రెండుజతల పడుగు 
రెండుజతల “పేకబిందువుల నిందు నిరింపవలను, కనుక నమూనా 
పోగుల సంఖ్య అర్హమందు 1 పోగును తీసివేయగా వచ్చినట్టి నంఖ 
పోగులమోద చిందువును నిర్భింపవ లెను, గాన, ఈ నేతకు 8 పోగ 
లున్నవి. అందులో అర్లము 4 పోగులు, ఈ 4 పోోసలయందు కీ పోగును 
తీసివేయగా (4_1= కీ) పోగులగును, కాబట్టి బిందును 8 పోగులు 
కి -పేకలమిోద నిరా ణమగుచున్నది, ఇట్ట బిందువులను నిరజము 
నేతమధ్య 2 పడుగుల బిందువులను 9 చేకల బిందువులను నిరిచ (శం 
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వలెను, అటుపిమ్మట "వెలుపల 2 పడుగుల బిందువులను 2 చేకల విందు 
వులను నిర్శింపవ లెను, (చిత్రము 118) ఈ నేతకు 
8 అచ్చులు రి [తొక్కుడు కల్లలు కావలయును, 
నూత లేఖనము 

కా (చిరము 119): 
115. ముడీకట్టు వముటి 
(తొక్కుడు[కమము (చిత్రము 120) 
యందు మాపబడినది, 


(బి) 12 పోగుల జ్వలితనేత (Brighton 
weave on 12 ends) 





12345678 
119 
పె నుదహరింపబడిన పద్లతిమేరకు యీనేతయందు శ పోగులు 
5 పేకలమోద బిందువు నిర్మాణము చేయవలెను, (చి|తము 121), 
(శ) శలక నేతలు (Spider weaves) 


ఈ చేతలకును నిరజము చేతలకును సంబంధము లేకపోయి 
నను చేతను చక్క_గా పరిశీలించి చాచిన యీనేతలు నిరజముయొక్క_ 
ని ర్నాణమందు నిర్ణ యింపబడినవని (గహింప 
బడును, ఈ చేతలయందు పడుగస వేకలు 
గుంప్రులు గుంపులుగా ఒకస్థలమందు కలియు 
చున్నవి. ఇట్లుకాక పడుగుపేకలు ఏస్థలమున 
కలియుట (Binding తక్కు_వగునో, ఆ స్ధల 
| మందున్న పోగులు బిగువు కలిగియుండును, 

t21. ఇట్లు బిగువు కలుగుటవల్ల గుడ్డయందు వంకర 
గీరలు_ (౫7౪౮ line) యేర్పడుచున్నవి. ఈచేతను, వ్యేడనేత 
(distorted weave) యనియు చీరమునేత తేక దిగ్భంధ నేత (liner. 
weave) యసియు జిహ్మగ నేత (zigzag weave) యనియు బిలుతువు, 
ఈ నేతలకు ముతకదార ముంచి చేయబడిన గుడ్డలు ముతక తువాలుల 
కుపయోగపడుచున్న వి, పడుగు 2/20 వ నెంబరు పేక 10వ నెంబరు, 





తళక కతత... 
TTR RS 
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అంగసళమునకు. 44 పోగులు 40 శీకలు కలిగియుండును. నయము 
డారముంచి నేయబడీన గుడ్డలు యెండలకాలప్ప షజ్జులకు మటి 
నయము వన ప్ర ముల కువయోగపడుచున్నవి, పడుగు 40వ నెంబరు, 
చక 20వ నెంబరు, అుఎగుళమునకు 72 పోగులు 60 ేకలు లేక 
పడుగు 2/84 వ సెంబరు, పేక 40వ నెంబరు అంగుళమునకు 
80 వోగులు మతి పేకలు కలిగియుండును, 
(ఏ) కీ పోగుల శలకనేత Spider weave on 8 ends) 

మొదట కి పోగుల భాతనేతను నిర్మించి ఆవల యందున్న 
నిరజము (Diamond చుట్టు వెలుపల ఒక పేకవంతున విడిచి ఆ 
నాలుగుమూలలకు పడుగు నింపవ లెను, ఆవల పేక బిందువుల నిర్మా 





అచ్చులు ణమునకు తుల్య 
ఫ్‌ చతుద, జముల 
చ ల్సి 
2 యందు అనగా నిర 
| జముయొ క నాలుగు 
72 15542 VE 

౨6 కర? 7 68 (పక్క_ల నాలుగ 
(23, జ4 పనులను తీసివేయ 


వలెను, ఇబ్లు తీసివేసినయెడల బిందువు లేర్పడును, ఇది చాల 
సులభమైన పద్ధతి, (చిత్రము 122) ఈ నేతకు 5 అచ్చులు 
na 2 అ (తొ ర్ట డుకజ్ఞలు కావలయును, సూత్ర 
gn mE "i లఖనము (చిత్రము 12కి) ముడికట్టు మతి 
| . = a 
ల] భెకు-దు క్రమము (చిత్రము 124) 





125, యందు మూాపబడినది, 
(బి) 16 పోగులు 6 పేకల శలకనేత (Spider weave on 16 ends and 
6 picks) 


ఈనేత ఒక నిర్ణ యపద్ధతియందు నిర్జింపజడియున్నది, 
(చిత్రము 125) 


10. చఛచలబాలి కనేతలు (Mock-Leno weaves) 

ఈ నేతలయందు పడుగుబిందువులు (arp Spots) "తేలి 
యుండి అదే నమూనాపరిమాణముగల పేక బిందువులు (179% 5001459) 
డాని(పక్కన నుండును, ఈపడుగుపేకబిందువులనడుమ మి(శమపోగు 
(Binding thread) ఉండుటవల్ల ఈ రెండుబిందునులను (ప్రత్యేకము 
చేయుచు వానిదారనులను గుంపుగా జేర్చి పట్టుచున్నది. ఇట్లు 
మి[శ్రమపోగు (ప్రల్యేకముచేసి ప్టుటవల్ల ఈ రెండుబిందువులమధ్య 
నందు ఎర్బడుచున్న ది, ఈ నందు నేతయందు చక్క_ గాను, మర్యు 
ముగా నగుపడుటకుగాను (ప్రత్యేకముగా అనగా గుంపుగా చేరి 
యుండు పోగులన్ని టిని, నొక ఈనెనందు (4౭11) గుండా తీసి ఆవల 
యొక ఈనెను విడువవలెను, ఇట్లు [కమముగా పన్నె (Reed) యందు 
పడుగుపోగులన్ని యు వేయబడును, ఈ నేతలయందు సరియైన పడుగు 
చేకదారములనుంచి జంటవడులతో (8000 Healds) నేసిన యెడల 
జాలిక (Leno cloth) వలె నుండును, ఇందుచేత ఈ నేతలకు 
అనుకరణజాలిక (4802 Len0) యని చేరు, ఈ నేతలవల్ల 
చేయబడినగుడ్డలు వేసవికాలపు షజ్టులకు, గీరలపష్టలకు డోరియా 
వట్టల కుపయోగపడుచున్న వి, 'వేనవికాలపు సర్దులకు పడుగు 
2/84 వ నెంబరు, పేక 40 వ నెంబరు అంగుళమునకు 72 పోగులు 
80 -పేకలుండును, గీరలవ్యులకు పడుగు 2/64 వ నెంబరు, “పేక 
ఏ0 వ నెంబరు అంగుళమునరకు 72 పోగులు 80 పేక లుండును, ఈ 
నేతలయందు 4 విధములు గలవు, (18 న్ను శీ ఛలజాలికనేత 
(8 and 8 Mock-Leno weave) (2) అంతిక లేక కి త్త లేక మృజవాణి 
(Canvas) (శీ 5 న్ను 5 ఛలజాలికనేత (5 ఇడి 5 Mock-Leno) 
ఇ౭87౭) (4) 5 న్ను 1 ఛలజాలికనేత (5 ఇంక 1 Mock-Leno weaveo 
(1) 8 న్ను 8 ఛలజాలికనేత (8 26 8 Mock Leno weave) 


ఈ నేతయందు పడుగుబిందువు శి పోగులచే నిర్తాణమగు 
చున్నది, ఇచే నమూనాపరిమాణముగల ేకచిందువు $ పోగుల 
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మాద నిర్మాణమగును, కనుక 6 పోగులు 6 పేకలమూాద యా 





అచ్చులు నేత నంధిత , 00644 | మగు 

చున్నది (చిత్రము 126), 

Tr గ ఈ నేతకు 4 అచ్చులు 4 

i Fe (తొక్కుడు క జలు "కావల 
$26. 123456 స్రీ మర్చి యును, సూత లేఖనము 
127. ర్ట ఇ (చిత్రము 127) ముడ్‌కట్టు 


మజీ [తొక్కుడు[ క్రమము (చిత్రము 128) నందు చూపబడినది. 

ఈ నేతకు ఈన్మెకమము . 8621108) 

లి పోగులను ఒక ఈనెగుండా తీసీ తరువాత ఒక ఈనెను 
విడువవలయును, .8 ఆరక ఘు a dent miss 1 denbీ ఈవిధమున 
(క్రమముగా పన్నెయందు పడుగుపోగులు తీయ బడును, 


(2) ఆంతిక లేక కి త్త లేక మృజవాణి 'C2n౪78s8. 


ఈ చేతవలన నేయబడిన గుడ్డలు బాలికలు రంగుదారము 
లతో చి(త్రములను క్కుంపనికి నుపయోగపడుచున్నవి, మరి, నినో 
లకము' (Covering c10th:న కుపయోగపడుచున్న వి, ఈనతయందు 
పడుగు బిందువు 4 పోగులచే నిర్మాణమగుచున్న ది, ఇచే నమూనా 


ఆచ్చులు పరిమాణముగల 


mr పేక బిందువు 4 
వోగులమాడ 

| మాటు. 

కనుక ర పోగులు 


12345678 3572466 5 సెక లమోద 

130: 131. నంధిత (Repeat) 

మగుచున్నదీ, (చిత్రము 129). ఈనేతకు అంతిక యనియు, కిత్త 
యనియు, మృజవాణి (Canvis) యనియు పిలువబడును, దీనికి 
4 అచ్చులు 8 (త్రొక్కుడుక జలు కావలయును, సూత్ర లేఖనము 
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(చిత్రము 180) ముడికట్టు మతే (త్రొక్కు.డు[ క్రమము (చిత్రము 181) 
యందు మూవబడినది, 

ఈ నేతకు ఈ నెకమము (Denting) 

4 పోగులను ఒక ఈనెగుండాతీసి తరువాత ఒక ఈనెను 
వీడువవలయును, (4 ends in a dent miss 1 dent) ఈ విధమున 
(క్రమముగా పన్నెయందు పడుగుపోగులు తీయబడును, 

(3) 5 న్ను 5 ఛలజాలిక నేత (5 and 5 Mock Leno weave) 

ఈ నేతయందు వడుగుబిందువు 5 పోగులచే నిరాణ మగు 

చున్నది, ఇటే నమూనా పరిమాణముగల పేక బిందువు 5 పోగుల 


అచ్చులు మాద నిర్మాణ 

మగును, కనుక 

10 వోగసలు 10 

చకలమోడదడ 

23 ebb 2910 72 సంధితే (6684) 





Es తుగును న్న ది 
శ్‌ (చి[తము1€2) 
ఈ నేతకు 4 అచ్చులు 4 (తొక్కుడుకజ్ఞలు కావలయును, సూత 
లేఖనము (చిత్రము 188) ముడికట్టు మణి (తొక్కుడు. కమము 
(చితము 184) నందు చూవ పబడినది, 

ఈ నేతకు ఈ నెకమము (లలి 

5 పోగులను ఒక ఈనెగుండా తీసి తరువాత ఒక ఈనెను 
వీడునవలయును (5 6065 ఏ a dent miss 1 రేం, ఈ విధమున 
క్రమముగా పన్నెయందు పడుగుపోగులు తీయబడును, 


(4) 5న్ను 1 ఛలజాలిక నేత (5 and 1Mock Leno weave) 
వం ఈ నేత 6 పోగులు 6 పేకలమిద నంధిత (Repeat) 
నుగుచున్నది. (చిత్రము 185) యీచేత ' చిక్తైనేత 

135. (Lace weave) యనికూడ ఫిలునబడును, 


అం 


133. 
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ఈ నేతకు ఈనెక్రమము (denting.) 

5 పోగులను ఒక ఈనెగుండాతీసి తరువాత ఒక -ఈనెను విడువ 
వలయును. ఆవల 1 పోగును ఒక ఈనెగుండాలీసి తరవాత ఒక 
ఈనను విశువవలయును,. ($5 ends in a dent miss 1 dent 1 end 
ina dent miss 1 den ఈ విధమున [కమముగా వన్నెయందు 
పడుగుపోగులు తీయబడును, 


11. సిస్పళి లేక చౌకినెతలు 


(Dice or Check Weaves) 


ఈ నేతలయందు నమూనానేత పడుగై నయెడల పేకయు, 
చేశైనయెడల పడుగువంతున వ్యతిశేకముగా _ చేర్చడుచున్న వి, 
అనగా ఒక నమూనాకు వ్యతి రేకముగ నింకొక నమూనా చదరముల 
యం “జేర్పడుచున్నవి, నమూనా ఆెండంతల పడుగు పేకలమిాడ 
యా చదర ములు ఏర్పడి నంధిత (Repeat) మగుచున్నవి, సాధా 
రణముగా నీ చదరములందు ఒశేనేత ననునరించియుండును, క్ర 
రెండు నేతలు జతగూడి అవి యొకదడాని కొకటి మెదురెదురుగా 
కోణములయందుండు చదరములం చేర్చ్పడిన, అడ్డసాలు లేక పాచికలు 
లేక చదరంగములవ లె నుండును, ఈ నేతవన్ల చేయబడిన గుడ్డలు 
ముఖ్యముగా పరువుగుడ్డల కుపయోగపడుచున్నవి. పడుగు 2/20 ఐ 
నెంబరు పేక 6 వ నెంబలు అంగుళమునకు 48 పోగులు, పేకలుండును. 
లేక పడుగు ౨/80 వ నెంబరు పేక 12 వ నెంబరు అంగుళమునక 
50 పోగులు 60 చేకలుండును, లేక పడుగు 9/49 వ నెంబరు, ఇేక 
50 వ నెంబరు, అంగుళమునకు 60 పోగులు 80 సేకలుండును. క 
నేతలయందు 2 విధములు గలవు. (1) పిప్పళిలేక చాకళినేతలు 
(Dice or check weaves (2) చర పీస్పళినేతలు (Motive Dice 
1194765.) 
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(1 1 పైన శ క్రింద మూలనేతయందు పిప్పళినేత (1106 effect on 1 up 
8 down Twill) 


మొదట 1 సెన శీ [కింద మూలనేతను అనగా నమూనా 
"నేతను చి[తింపవలయును (చిత్రము 186) నమూనానేత కెండంతల 
పడుగుపేకలమోద ఈ నేత వ న దె; కావున ఈ నేత 
8 పోగులు 8 పేకలమిద నంధితమగును, ఇప్పుడు నమూనా మేజుకు 
4 చదరములు ఇంబేర్పడియున్నవి నమూనానేతను మొదట, 
మొదటి చదరములో నిరింపవ లెను. ఈ చదరవుందు పేక యెక్టు 
వగా నున్న ది. Weft Face) మొదటి చదరమునకు వ్యతి రేకముగా 
“రండవ చదరముండవఅను కనుక రెండవ చదరమందు పడుగు 
(Warp Faceనమూనాను నిర్శింపవ లను, తరువాత ఆయా నమూనాల 


అచ్చులు 


అ DEFEND 





1234 6676 1357246 
130. 139, రి 


యెదురు కొణనులందుండు చదరములలో వానిని నిర్శింపవ లెను, 
అనగా 1 వ చదరమువలె కీ వ చదరమును, 2 వ చదరమువలె 4వ 
చదరము నిర్శింపవలెను, (చిత్రము 187) ఈనేతకు 5 అచ్చులు 
8 (తొక్కుడు కజ్ఞలు కావలయును, సూత లేఖనము (చిత్రము 188) 
ముడికట్టు మణి (తొక్కుడు[కమము (చిత్రము 189) నందు 
మాపబడినడి. 
(2) చరపిప్పళి నేతలు (Motive Dice weaves) 

సాధారణముగా ఈ చేతలు జవరవాణి (వొజ॥n) 'చాపచేత 
(Mat weave) నిరజము చేత (dI2mnond weave) మొదభగు అను 
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కూలముగల శేతలనుబట్టి అనగా వాని ఆధారము, లేక నిర్మాణ 
మనుసరించి యీ నేతలు నిర్భాణమగుచున్న వి. లేక యడై న నొక 
మాదిరి చేతను Pattern బట్టి మరొక బ్రతరనేతయుక్క... నర్‌ 
ముతో ఈనేతలు వ న ని బటు పలువిధములుగా 
నేర్చడునట్టి "నేతలకు బుట్టాల నేతలు ‘Damask weaves) యన 
బడును, ఎదో యుక|క్రమ మనుసరించి యెర్చడునట్టి నేతలకు 
బుట్టాల రేరాంత నేతలు శేక తభవము నేతలు (diaper weave5) యన 
బడును. ఈ నేతలు 
వరాదుటకు రమ్య 
ముగా నుండును, 
ఉదా! విన్ను 2 చాప 
నేతనుబట్టి 4 పోగుల 
చీక మూలనేతతో 
చర వీప్పలి నేత 
(Motive dice effect 
with 4 end welt 


Face twill on 2 and 2 Mat weave) ఇముదట 22 న్ను 9 ఇవాపచసేతను 
పేర్కొని (చిత్రము 140) యీచాపనేతనుబట్టి *ఓపోగులపేక మూల 
చేత లేక నమూనానేత (చ్నితము 141) తో, చరవివ్పళినేతను 
నిర్యాణము చేయవలను కనుక ఈ వాపవనేతకు ఒక ఇంటికి అనగా 
ఒకొ_క్క_ పోగునకు నమూనా నేతయొక్క_ పోగులనంఖ్య సమాన 
మాను, బ్రదేవిధమున ఒక్కొ_క్క_ పేకకు నమూనా నేతయొక్క_ 
చేకలనంఖ్య నమానమాను, కావున శెండు నేతలపోగులు 4౫% 4=16 
పోగసలమోదను, రెండు నేతల పేకలు 4౫:4=16 చేకలమోదను 
అనగా నాలుళ చదరములందు ఈ చి(తము నిరా ణమగుచున్న ది. 
చాపచేతయందు పడుగుండిన పడుగుచొవ్వనను చేకయుండిన “పీక 
చొప్పునను ఈపడుగు పేకలకు వ్యతి రేకముగ ఏర్చడునట్లు నిర్మింప 
నలెను (చిత్రము 142) 





12, త్రయిత్రిక నెతలు (Barley-corn weaves) 


ఈ నేతలు పిప్పళినేతల (4166 ₹62763) వలనే చూనదుటకు 
చదరములం చేర్చడి నఖ్టుండును, అయి శే చక్కగా నిర్నాణమును 
పరిశీలించిమాచిన యెడల అవి పూర్తిగా ప్రశ్యేకవుశేతలని భావింప 
బడుచున్నవి, ఈనేతలయందు పడుగు చదరములు ఎదురెదురు 
కోణములం చేర్చడియుండును. ఇబేవిధమున పేక చదరములుండి 
ఒకదానికి మజొకటి వ్యతిరేకముగా ఏర్పడియుండును, ఈ నేతల 
యందు చేకలకన్న పడుగులు తక్కువగానుండి సరినంఖ్య పోగు 
చేకలమోాడద నంధిత (Repeat) మగుచున్న వి, ఈ నేతలవల్ల తయారు 
కాబడిన గుడ్డలు దట్టముగా నుండును, పడుగుసేకలకు “రంగుదార 
ముల నుంచిన పఫలువిధములైెన  చదరంగములు గల గుడ్డలు 
ఏర్పడుచున్న వి, ఈ గుడ్డలు పరుపు గుడ్డలకు (Double bed sheets) 
మిక్కిలి వాడబడుచున్నవి. పడుగు 2/80 వ, సెంబదుపేక 20 వ, 
నెంబరు, అంగుళమునకు 40 పోగులు 80 ేశకలు కలిగియుండును, 


ఉదా! 1 సెన 5 |క్రిందగల (త్రయిత్రికనేత (Barley corn 
weave on 1 up 5 హ్‌. మొదట 1 పైన 5 [కింద మూలనేతను 
అనగా నమూనానేతను చితంపవశెను (చితము 14కి) ఈన 
మూనా నేతకు శెండంతల పడుగు పేకలమోద అనగా 18 పోగులు 
12 చేకలమోద ఈనేత నిర్మాణమగుచున్న ది. ఇప్పుడిందు నమూనా 
మేరకు నాలుగు చదరము 'లేర్చడియున్నవి, మొదటిచదర మందు 
మొదటివోగును వదలవలెను. ఈ పద్ధతి యీ నేతల కన్నిటికి వర్షిం 
చును రెండవ వోగునుండి నమూనానేతను చి(తింపవలెను, ఇట్లు 
చితింపబడిన కడపటి 6వ, వోగునకు (తయి|(తికయని పిలువబడునుు 
ఈ 6వ, పోగు లేక (తయి(తికకు న. అనగా విడవబడిన 1వ, 
పోగు మరి (తయి(తికయుండు పేక (6వ, పేక) ఇవి రెండున్ను కలియు 
స్థలమునకు 1వ, వయి(కియన బడు పోగును చి(తింపవ లెను, కః 
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ఉక చదరమునకు ఎదురుగాను మరి కోణనుందుండు 2 వ చదర 
ములో వ్యతి శేకముగా శేక చదరము నిర్భింపవ లెను, కావున (త్రయి 
(డక ఆగిన చేకడె నుండి అనగా 7వ పేక కడపటి పోగునుండీ వ్యతి 
శేకముగ నమూసా'మేరకో 6 పోగులు నిర్శింపవళెను [పతి 6వ, 
వోగునకు [(తయి(తిక యన 
బడును సె విధముననే యా 
(తయి(తైక కు దయి[లైని 
' నిరింవవ లెను, కానున దీనికి 
పశ్చిమమున అనగా మొదటి 
చదరములో ఏిడువబడిన 
ith, 1వ, పోగువేక 1వ, దయిఃతి 
యుండుపోగును మరి యీ (తయి(తికయుండు పేక (12వ, పేక) ఇవి 
శెండున్ను కలియుస్థలమునకు 2 వ, దయి(త్రి యనబడు పోగును 
చితింపవ లెను, ఇట్లు నిర్శించినమోదట (తయి(తికలకు దయి(తిలకు 
మధ్య యేర్చడియుండు రెండు చదరములందు పడుగునింపవ లెను, 
(చిత్రము 144) 










18. ప్పి వూాజుప్పు నేతలు (Grecian Weaves) 


ఈ నేతలు వీప్పళి తేక చౌకాళి (die or check!  నేతలవలఠ 
నాలుగు చదరములం చేర్పడుచున్నవి, తళువము లేక బుట్టాల 
శేఖాంత నేతల [కమ మనునరించి యీనేతలు నిర్భాణముచేయబడు 
చున్నవి. కెండెదురు కోణముల చదరములందు అనగా 1వ మతి 
ఏ వ చదరములలో చేత ఒకటిగాను, వీనికి వ్యతిరేకముగా ఇచే 
నమూనానేత ౨వ మరి 4వ చదరములలో ఒకటిగాను నిరాణమగును, 
ఈ నేతల నిర్శించునప్పుడు నేయువారియొక్క_ నేర్చరితనమునుబట్టి 
పలువిధములై న నమూనాలను నిర్శించవచ్చును, ఇందు కడపటి 
నేత 16 పోగులు 16 చేకలమోద 'నేర్పడుచున్నది, ఇంతకన్న 
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తక్కు_వపోగు చేకల నిర్మాణము బౌగుండదు. నాలుగుచే హెొచ్చింప 
బడు పోగు చేకలమోద ఈ నేత లేర్పడుచున్నవి. ఈ చేతలవల్ల 
తయారుకాబడిన గుడ్డలు, పఠపుగుడ్డలుకున్ను మేజాగుడ్డలకును మతి 
మెడగుడ్డలు మొదలె నవాని కుపయో గపడుచున్న వి, పడుగు 
2/64వ నెంబరు పేక 40వ నెంబరు, అంగుళమునకు 80 పోగులు పేక 
లుండును. లేక పడుగు పేకలకు 2/80 వ నెంబరు. అంగుళ మునకు 
50 పోగులు 60 చేకలుండును. ఉదా! 16 వోగుల వ స్పైమాయణుఫు 
నేత (Grecian weave on 16 ends) 

16 పోగులను మతి పేశలను 4 చదరములుగా జేసి అటువిముట 
ఈ నేతకు తగిన ఒక నమానానేతను తీసుకొని (చిత్రము 145) 


ఆ నమూనానేతను మొదటి 
జక ae చదరమ౦దు ఇటువై ఫుల 
అ వచ్చునట్లు నిర్మించి, ఆవల ఈ 
చదరమునకు  మూలగాను, 
ఎదురుగా నుండునట్టి ఏవ, 
చే చదరమునందు ఇబే రీతిగ 
జ నమూనాచేతను నిర్సింప 
నలెను, తరువాత వీనికి వ్యతి 
శేకముగా ఇచే నమూనా 
చేతను ఇరువై పుల వచ్చునట్లు 2వ మరి ఓ వ చదరములలో 
నిర్మింపవలెను. (చిత్రము 146) 





145, 


14. తంతు శిఖలు లేక మలకతువాల 
లేక యవనతువాల 


(Terry weaves or Loop piles or Turkish towelling) 
ఈ చేతనల్ల నేయబడిన గుడ్డలమిాడ పడుగుపోగలు జడల 
న లె మడువులు కలిగియుండును, ఇట్టు మడుష్రు లుండుటవలన గుడ్డకు 
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మృదుత్వము కలుగ జేయుచున్నది. ఈ ఊడలు లేక తంతు శిఖలు 
(Terry piles) గుడ్డమిాద యిరు(ప్రక్క_లగాని, లేక ఒక(్రక్కంగాని 
'బుర్చడుచున్నవి, వడుగునందు రెండువిధములై న దారము లుంచ 
బడును. అనగా చిగువ్రదారములు మరి సళ్లుచారము లుంచబడి 
యిీబిగువు మరి సళ్గుపడుగులకు ప్రత్యేక ప్ర క్వేకముగా పడుగు 
దూలములకు చుట్టబడును, చేకదారములచే పడుగు సళ్టుపోగులు 
మడుఫులుగా ఏర్పడుచున్నవి. ఇట్లు మడుపులు వర్పడుటయందు 
సాధారణముగా చేనేతపరిశమలయందు "రెండునవిధముల న నేతలు 
ఎక్కువగా వాడుకయ 3 దున్నవి, (ఎ) మూడువుడుపఫ్రులవలన ఏర్పడు 
గుడ్డకు, కి పేకల తంతువు (8 pick Terry) అనబడును, (వి) నాలుగు 
మడుపులవలన నేర్పడు గుడ్డకు 4 పేకల తంతువు (4 pick Terry) 
యనబడును, ఈ నేతలవలన నేయబడిన గుడ్డలు స్నానపుతువాలలుకు 
మిక్కిలి యుపయోగపడుచున్నవి. ఎందుచేతననగా ఈ తువాలతో 
"దేహమును తుడిచినతోడనే పైనున్న తడిని వెంటనే తంతుశిఖలు 
శేక మడుపులు వీల్చుచున్నవి. అదియుగాక యీతువాలతో చేవాము 
తుడుచుకొనుటకు చాలా మెత్తగా నుంకును, నళ్గుపడుగునకు (1౭ 
warp) 2 [80 వ నెంబరు, బిగువుపడుగునకు (Ground rp) 2 /20 వ 
నెంబరు, పేక 10 వ నెంబరు, అంగుళమునరకు 48 పోగులు 40 చక 
లుండును, లేశ పడుగులకు 10వ నెంబరు పేక 10 వ నెంబరు 
అంగుళమునకు 45 పోగులు శీక్‌ చేకలుండును. ఈ నేతలయందు 
రెండువిధములు గలవు, (1) ఇరుప్రక్కల తంతు శిఖలు (Piles on 
both sides) (2) ఒక(వక్కతంతుశిఖలు (Biles on one side) 

(1) ఇరుప్రక్కల తంతు శిఖలు (Piles on both sides) 


ఈ నేతలవలన గుడ్డలకు ఇరుపక్కల తంతుశిఖలు లేక 
వుడుప్రు లేర ఎడుచున్నవి. ఇందు నాలుగువిధములై న నేతలు గలవు, 
అయితే చేనేత పరిశమలయందు ముఖ్యముగా _నీక్రింది రెండు 
చేతలే నేయబడుచున్న వి. 
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(ఎ 8 పీకల తంతును (8 pick Terry) 

ఈ నేతయందు రెండువిధము లె న పడుగులున్న వి, మొదటి 
పడుగు గట్టినేతనేయుచు పెకి తేలుచున్న పడుగుపోగులను, బిగించు 
చున్నది లేక పట్టుచున్నది, రెండవపడుగు గుడ్డపెన కేలుటకు అనగా 
తంతు శిఖలు లేక మడువులు ఏర్పడుటకున్నది. మొదటిపడుగు 
సాధ్యమైనంత గట్టిగా పడుగుదూలమునకు చుట్టబడును, ఈ పడుగు 
పోగులన్నియు ఒకేవిధమైన బిగువుకలిగియుండవ లెను. ఈ విష, 
యము చేయువారు ముఖ్యముగా గమనింపవలసియున్నది. చేత 
చేయునప్పుడు ఈ పడుగు ఎంతవరకు విగింపబకడునో అంతవరకు 
బిగింపబడును, రెండవపడుగు ఒక (ప్రల్యేకపు పడుగు దూలమునకు 
వదులుగా చుట్టబడును, ఈ పోగులన్నియు ఒకేవిధమైన వదులులేక 
నల్లు కలిగియుండవ లెను, ఇట్లు (ప్రత్యేకముగా పడుగుదూలముల 
రెంటిని సిద్ధపఆఅచి ఆవల మగ్గమం దమర్సి "నేత నేయుటకు సిద్ధముగా 
నున్న తరువాత, మొదట "రెండుపేకలను వేయవలయును, ఈ 
చీకలకు నళ్లు పేకలు (luoose Picks అనబడును,. ఈ రెండు సళ్లు 
చేకలను గుడ్డకు చేర్చక నమిోపమందే యుంచి, శివ పేకను వేయ 
వలెను ఈ లకీ వ పేక బిగువుపేక (Fast pic) యనబడును, 
(చితము 147) ఈ కి వ, బిగువు పేకగుడ్డ కెంతదూరమున వేయ 
బడినదో, అంతదూరమందున్న నళ్లుపడుగు పోగులన్ని టిని గుడ్డ యొద్దకు 
లాగబడుచున్నది, ఇట్లు లాగబడుటవలన నెంతేదూరము నుంచి శివ, 
నే సళ్లు లాగబడినదో అంతపొడవుగల నళ్లుడారములు గుడ్డమిాద 
తేలును, అనగా ముడుచుకొని యుండును, వీనిశే తంతుశిఖలని 
చేను, (చిత్రము 150 క మరి ౨) (ప్రతి కి వ, పేకకు ఈ తంతుశిఖలు 
లేశ మడుపులు గుడ్డ వెడల్పున నేర్చడును, ఈ మడుపు లన్నియు 
ఒశే నిర్భాణమందుండవలెను. కావున (పతి కి వ సేకను వేయు 
నప్పుడు ఒకి పరిమాణము లేక కొలత ననుసరించి అనగా 
నమానమైన ముడుపులు వచ్చుటకుగాను ఉజ్జ మేరకు వేయవ లెను, 


81 


చిత్రము !47) ఈ నేతకు4 అచ్చులు 5 (త్రొక్కు_డు కజ్ఞలు కావ "లను, 
అచ్చులు సూ|త్ర లేఖనము (చిత్రము 
_ 148) ముడికట్టు మతి 





PF 
లర (చితము 149) నందు 
థీ ర్‌ |. గ వ 46 వరాపబడినడి, 
6. 14 ర్త, నూచన 
2A 4 సజు నళ్గువోగులు 
నరూనొాాంరాడళ్వూ (Pile ends) 
J <GP ఉరి 
 ఛామౌాదరురంం న 1. 9, బి = బిగువుపో గులు 
Aa ,150. (Ground ends) 
ఎక వ Le Pere = సళ్లుడే సుక్లలం 
(౩ (Loose picks) 
2. 150 (Fast pick) 


(బి 4. పేకల తంతువు (4 Pik Terry) 

సె పద్దతిమేరకు పడుగునందు నళ్లు, బిసవుదారములుం చబడి, 
విగువువడు డపను మటి నళ్గుపడుగును ప్రత్యేక ప్రత్యేకముగా పడుగు 
దూలములకు చుట్టబడును.. ఈ నేతకు 2 నల్లుేకలు, ౨ బిగువ్రుపేక 
లచే తంతుశిఖలు లేక మడుపు లేర్పడును, (చిత్రము 151) సూత్ర 
లేఖనము (చిత్రము 152) ముడికట్టు మతి (తొక్కుడు. క్రమము 
(చిత్రము 158) నందు చూపబడినది, 





నూచన ఆచ్చులు 
PR శీ, శ = నళ్టుపోగులు వ 
(Pile ends) [2 NSF అ 
1. 8. వి = విగువుపోగులు us స 
Ground వ. om వ ఓ 
hm = సళ్లు ఫీ BPEP 23 
4 13234 
(Loose i 4 2 కెత్తి 52 153 
8, 4. బి = బిగువుెపీకలు 651, - క 
(Fast picks) 


గ్ర 


82 
(2) ఒకప్రక్క తంతుశిఖలు (Piles on one side) 

ఈ నేతయందు తంతురిఖలు లేక మడు పులు గుడ్డయందు 
ఒకభాగమున మాత్రమే ర్పడుచున్నవి, ఈ చేతకుకూడ 
పె పద్దతి మేరకు పడుగునందు సళ్లు, బిగువుదారము లుంచబడి 
(పత్యేక ప్రత్యేకముగా నళ్లు మజి బెగువుపడుగులు చుట్టబడును, 

(ఎ) 4 'పేకల తంతువు (4. ౨165 Terry) 

ఈ నేతయందు 2 కంతు శిఖలు లేక 2 బిగువు పోగు లాశే 
రీతిగా చేయుటవలన గుడ్డయందు ఒక వైపున మాత్రమే తంతు శిఖ 
లేర్పడుచున్నవి. (చిత్రము 154). 


నూచన వా 
AF 
2, 4 స=సళుపోశులు (Pile ends) ORES Ba 
ల్ల Hm? శ గే 
1. 8. బి=బిగువుపోగులు (ground ends) కా వ 
1. 2, స=సళ్లు “పేకలు (Loose Picks) న్‌ న 
8, 4. బి=బిగువు పేకలు (Fast Picks) 154. 


15. గంపెములేక జంటనేతలు 


(Double width cloth or Double weaves) 

సాధారణముగా వమన మిప్పుడు 'నేయునట్టి మగ్గములందు 
ఎక్కువ వెడల్పు కలిగిన గుడ్డను నేయుటకు సాధ్యపడదు, ఎందు 
చేత ననగా అంత వెడల్పు కలిగిన పలక (511) కావలసియున్నది, 
ఇంతవెడల్పు కలిగిన పలకనుంచి నేయుటకు సాధ్యపడదు, ఈ నేతల 
వలన మనకు కావలసిన వెడల్పు కలిగిన గుడ్డను ఇప్పుడు మన ముప 
'యోగించు మగ్గములంచే సులభముగా చేయదగును, అనగా మగ్గ 
మునం దుండబడిన వెడల్పుకం కు రెండులేక మూడులేక నాలుగంతల 
వెడల్పుగల గుడ్డను నేయవచ్చును, ఈ చేతలవలన పరుపులు (8689) 
దిండ్లు (1108) సంచులు, లాందరువత్తులు నీటిగొట్టములు ముద 
లగునవి నేయవచ్చును నేత నేయునప్పడు ఆశరెండుపొరల మధ్యలో 


రికి 


దూదినుంచి చేయుటవలన పరువులులేక దిండ్లు అగుచున్నవి. ఈ 
చేతలవలన నేయబడిన గుడ్డలు చలికాలవు దుస్తుల కప యో గపడు 
చున్నవి. పడుగు 2/64 వ, నెంబరు, వేక శీ0వ, నెంబరు, అంగుళ 
మునకు 64 పోగులు 60 చేకలుండును,. లేక పడుగు 2/80 వ, 
నెంబరు, పేక 20 వ, నెంబరు, అంగుళమునకు 52 పోగులు 60 
చకలుండును. పరుపు, దిండ్లు, నంచి మొదలగు వాని నేతలకు 
వడుగు 2/20 వృ నెంబరు. పేక 10 వ నెంబరు, అంగుళమునకు 
40 పోగుల, 44 పేకలులేక వడుగు 2/80 వ, నెంబరు, పేక 16 వ, 
నంబరు. అంగుళమునకు 60 పోగులు 72 చీకలు కేక వడుగసుచేకలకు 
20 వు నెంబరు. అంగుళమునకు 44 వపోగసలు 48 పకలుండును, ఈ 
నేతలయందు ₹ెంకు విధములు గలవు (1) మడుపులగుడ్డ (Ply loth) 
(2) నోనె నేత (Sak weave... 

(1) మడుపులగుడ్డ Ply cloth: 

ఈ నేతయందు 2 మడుపులగుడ్డ (2 Ply ౧10th) గాని లేక శీ 
మడుప్రలగుడ్డ 8 Ply 6000” గాని లేక 4 మడువులగుడ్డ (4 Ply 10th) 
గాని చేయదగును. ఈ మడుపుల ననుసరించి పడుగుపోగులనుకూడ 
హాచ్చింపవలసియున్నవి, అనగా నీవు ఒక గుడ్డను చేయుటకు ఎన్ని 
పడుగు పోగుల నుంతువో అంత కెండంతల పడుగుపోగులు 2౨ మడు 
వుల గుడ్డకు కావలెను, ఇ్రచేవిధమున కి మడువుల గుడ్డకు మూడం 
తల పడుగుపోగులు కావ అను. ఒక్కక్క మడుప్రునకు ఒకొక్క. 
చేతగాని లేక మడువుల కంతటికి ఒశేనేతగాని చేయవచ్చును, 

(ఎ) 2 మడుపుల సాదాగుడ్డ (2 Ply plain cloth) 

ఈ రెతయందు కెండు మడుపుల గుడ్డ యేర్పడుచున్న ది, 
మామూలుగ ఒక సాదాగుడ్డను నేయుటకుగాను ఎన్ని, పోగులు, 
అచ్చులు, (తొక్కుడు కజ్ఞలు కావలెనో అంత రెండంతలు 
"లేక శంకు నేతలకు నరిపోవు పోగులు, అచ్చులు, [తొక్కుడు 
క జలు యానేతకు కావలసియున్న నవి, రెండువుడుపులకు అనగా 
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పె మదపు లేక సెభాగపుగుడ్డ (౬౦6 610th) యనియు (కింది 
మడుపు లెక (కిందిభాగ ఫుగుడ్జ {Back cloth) యనియు వీలువ బడును, 
కీందిభాగపు గుడ్డను చేయునప్పుడు పై భాగపు గుడ్డయొక్క_ పోగు 
లన్నియు పెకి బోవుచున్నవి, అప్పుడు (కింది భాగప్రు గుడ్డ మొర్పడు 

న్‌. చున్నది. మై భాగపు గుడ్డను 


్త నేయునస్పుడు [కిందిభాగపు 
2 గుడ్డయొ క్క పోగులన్ని యు 
(కందికి బోవుచున్నవి, అనగా 


234 328 నాజి నడచు పలకమోద 

(కక. 157. డును, అప్పుడు వై భాగపు 
గుడ్డ యేర్చడుచున్నది. ఈ విధమున ఈ నేత రెండు మడుప్పులులేక 
రెండు పొరలుగా నేక్పడుచున్న ది. (చిత్రము 155) ఈనేతకు 4 అచ్చులు 
4 (తొక్కుడుకజ్రలు కావలెను, సూత్ర లేఖనము (చితము 156) 
ముడికట్టు మజి (త్రొక్కు_డు క్రమము (చిత్రము 157) నందు మాప 
బడినది, ఈ గుడ్డకు ఇప్పుడు మడుపు ఎడమ్మపక్కన చేర్చడి 
యున్నది, (చి|తము 155) దీనికే తంతునిరి,తి (Cross section) యన 
బడును, ఇచే మడుపును కుడి(పక్కకు వర్పడవ లెనన్న (కింది 
భాగపు గుడ్డయందు కొంత మార్చును కలుగ చేసినయెడల (చి(త్రము 
159) మడుపు లేక తంతునిర్మితి కుడివైపున శేర్పడుచున్న ది, 
(చిత్రము 160), 








చై = మెళాగస్తసడ్డ 

Face Cloth) TF 
శ = (కిందిభాగ పుగుడ్డ _ 

(Back Cloth) [కది 160, 


తంతునికి y8(Cross-section) (మ (బి 

(వ) 2 మడుప్పల మూలనేతగుడ్డ (2 Ply Twill Cloth) 
ఒకగుడ్డను లేక నమూనాను నేయుటకుగాను ఎన్ని పోగులు, 

అచ్చులు, (తొక్కుడుకజ్ఞలు కావలసియుండునో అంత ెండంతల 


రిక 


పోగులు అచ్చులు (తొక్కుడునజ్రలు ఈ రెండు మడుపులనేతకు 
జక లు గుడ్డల నేయుటకుగాను కావలసియున్నవని ఇదివరలో 
మనము (గహేచియున్నాము, పె విధముననే మూల నేతలకుగాని, 
కోక మజేయె ఇతర చేతలకుగాని వ _ర్హించుచున్నది, ఉదా! 2 పైన 
2 [కంద మూలనేతలగల 2 మడుప్పులగుడ్ణ, (2 Ply Cloth on 2 up 
2 down twill 2 పైన 2 [కింద అనగా 4 పోగుల [గమమూలనేత 
శ పోగులు 4 వేకలమోద నంధిత , Rep686; మగుచున్నది. ఈ చేత 
యందు =₹ంజు నత ఇందులో ఒకటి వె భి గపుగుడ్డ 
ననియు, ఓవది (క్రిందిభాగపు గుడ్డయనియు, చెప్పబడును, 
౫ ప్రుగుడ్డ hess శ పోగులు 4 చేకలు కావ రను, 
ఇ'బేవి విధము న [క్రింది భాగపు గుడ్డనేయుటకుగాను 4 పోగులు 
కలు కావలసియున్నవి, కావున ఈ నేత 8 పోగులు రి పేకల 
మోద నేర ఎడుచున్నది. [పె ఉదహరింపబడిన పద్ధతి మేరకు "మొదట 
వై ఛాగవుగుడ్డను నిర్మించి, అవల క్రిందిభాగపుగుడ్డను నిర్ణింపవ లెను, 
అప్పుడు ఆ వకయందుగల పె భాగపుగుడ్డయొక్క.. వోగులన్నియు 

పెకీ బోవుచున్నవి, కనుక ఆ వోగులను ఆ క 
యందు నిర్మింపవ లెను. (చిత్రము 161) 


నూ-చన 
చెఖాగ పుగుడ (Face Cloth) 
౧6౯6 ౯౭౫౭ (కీ = [కింది భాగపుగు క్త (Back Cloth) 


“ 


(సి 8 మడుపుల సాదాగుడ్డ (8 Fly Plain Cloth) 


ఈ నేతయందు క మడువుల సాదాగుడ్డ నేయబడుచున్న ది, 
అనగా మగ్గమువెడల్పుక న్న మూడంతల -వెడల్పుకలిగినగుడ్డ "నేయ 
బడును, ఈ కిమడువులకు ఒకే నమూనానేతనుగాని లేక ఒక్షొ క్ట 
మడుపునకు ఒక్కొక్క. నమూనానేతనుగాని చేయదగును. క్ర 
మడునులేక నమూనానేయుటకుగాను ఎన్ని పోగులు, అచ్చులు, 
| తొక్కు డుకజ్ఞలు కావలసియుండునో అంత మూడింతల పోగులు, 


(el 
|| 
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అచ్చులు, |త్రొక్కు_డుకట్బలుు యీ శీ మడువులగుడ్డ నేయుటకుగాను 
కావలసియున్నవీ, శీ మడుప్రులకు వేవవేరు నమూనానేత లుండిన 
యెడల వాని ననుసరించి అచ్చులు తొక్కుడుక జ్ర లుండును, అందు 
కీ మడుపులకు ఒకే నమూనానేత అనగా సాడాచేత యున్నది. సాదా 
నేత ౫ పోగులు 2 వపేశలమిోద నేర్చడుచున్నది క మడుప్పలకు 
మూడింతల పోగులు పేకలు కావలసియున్నవి, కనుక 6 పోగులు 
6 వేకలమిద ఈ నేత యర్చడు-చున్నది. ఇందులో ఒకటి పె భాగ 
గుడ్డ 606 Cloth) యనియు రెండవది మధ్యభాగ పుగుడ్డ (Middle 
01068) యనియు మూడవది [కిందిభాగ ఫుగుడ్డ 040% Cloth) యనియు 
పిలు వబడును, మధ్య భాగపు గుడ్డను నేయునప్పుడు (Middle Pick) 
ఎన భాగపు గుడ్డయొక్క_ వోగులు (Face ends) అన్నియు పె కిబోను 
చున్నవి, (క్రిందిభాగపుగుడ్డ చేయునప్పుడు (340% Pick) వై భాగపు 
గుడ్డయొక్క_ పోగులున్ను మతి |క్రిందిభాగపు గుడ్డయొక్క_ పోగులున్ను 


పెకీబోవుచున్నవి, ఈ విధమున ఈ నేత చేయబడు 
నూచన 


మె = సపెభాగపుగుక (Face Cloth) 
మ = మధ్యభాగపుగుడ్డ (Middle Cloth) 
(కీ = (కిందిభాగ పుసడ్డ (Back Cloth) 


(2) గోనె నేత (Sఏ26k weave) 


ఈ నేత జంటనేతలయందు నిరాణ మగుచున్నది. జంట 
నేతలకు ఒక వై పునగాని లేక ఇరువై పులందుగాని మడుఫు లుండును, 
ఈ నేతయందు అట్టి మడువులు లేక అంచులు జతయగుచున్న వి, 
ఇట్లు అంచులు ఇరు[పక్కల జత అగుటచేత గోనె లేక నంచి ఆశా 
రము కలిగిన గుడ్డ యెర్చడుచున్నది. దీనినే గోన నేత (Sack 
e276) యందురు, గోనె నేతయందు దూదినుంచి పరువులు, 
దిండ్లు నేయబడును, ఈ నేతకు జమిళి లేక మెత్త (941 
యని పేరు, ఇందు పలువిధములై న నమూనాలనుంచి 'నేయదగును, 
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మజి యీనేతయందు ముతకదారము లుంచి లాందరు వత్తులు, నీటి 
గొట్టములు నేయదగును, కాన ఈ చేత నాళనేత (TAb1l&1) యని 
పిలువబడుచున్నది, అదియుకాక మధ్య రకపుదారములనుంచి నంచి 
గుడ్డలు నేయవచ్చును, కాన ఈ నేత నంస్కారనేత (3121107 
ఇఛాంజ6' యని వీలువబడుచున్న ది, 
(ఎ) సాడాగోనె నేత (Plain sack weave) 

మై నుదహరింపబడిన జంటనేతల నిర్సాణపడ్లతి మేరకే యీ 
నేతయొక్క_ నిర్మాణము నిర్శింపబడుచున్న ది. అయి తే చేయునప్పుడు 
అనగా చేకలందు పె భాగపు గుడ్డ ‘Face cloth) ఆవల |కిందిభాగపు 
గుడ్డ (Bak ౧10th; వంతున (క్రమముగా పేకలు వేసి నేయబడును, 
(చిత్రము 163) 

నూచన 
=ె భి'గపు గుడ్డ (Fae Cloth) 


యె 


(కీ = [కింది హాగపు గుడ్డ (0౬01 cloth) 





10. సాంద్ర నేతలు ౧414119). 


ఈ నేతలు కొన్ని జవరవాణి (వజ) (కమ మనుసరించి 
అనగా వాని మధ్యస్థ్టలములయొ క్క_ ఆధార మునుబట్టి నిర్యాణ మగు 
చున్నవి ఇందులో మజొక నేత [కమ మూలనేతయొక్క_ పేక మి(శ్ర 
మము (Combined pick gd pick) వలన నిర్మాణమగుచున్నది, ఈ 
నేతలవలన నేయబడిన గుడ్డలయొక్క_ సెభాగము నంటిచూచిన 
నునుపుగాను, |క్రిందిభాగము నంటిచూచిన ముతకగానుండును, ఈ 
నేతలయొక్క_ నమూనా లేక సంధితమందు పోగులకన్న పేకలు 
ఎక్కువగా నుండును, ఈ చేతలయందు పడుగు, ేకలకు 
నయము దారములుంచి శేయబడిన గుడ్డలు గొనులకు మరి జాకెట్ల 
కుపయోగపడుచున్నవి. పడుగు చేకలకు ముతకదారములుంచి నేయ 
బడిన గుడ్డలు కోట్లకు మతి (టవుజర్ల కుపయోగవడుచున్నవి, ఇందు 
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4 విధములు గలవు, (1) చ(క్రాంగనము లేక (పథ (వాాజు5 down 
or Imperial) (2) (పధదూవ్యము లేక బలిని (Imperial sateen or 
Lamb skin (8) మాదవ్చ[వధ లేక (థమి[పథ (Reversible Impe. 
riab (4) సిచయము లేక కర్ణ నూతి (Cantoon or diagonal Fabrics) 
(1) చక్రాంగనము లేక |ప్రథ (Swans down or Imperial) 


ఈ చేత ౩ మధ్యస్థలములు గల 5 పోగుల జవరవాణి (5 6nd 
Satin on 2 intervals, ఆధార మనుసరించి నిర్వాణ మగుచున్నద్‌, 
"కావున మొదట కుడినుండి ఎడమ.వై పుగా 2 మధ్య స్థలములు గల ర 
వోగుల జవరవాణిని, నిర్మించి ఆవల ఇందుగల మధ్యస్థలములయొక్క_ 
యెడమ।పక్క_ననుండు పోగులను నిర్మింప జేసిన యెడల (చ్మితము 164) 


చ్మకాంగనము లేక (పథ (Swans down or Imperia) యని పిలువ 
బడును, 


(2) ప్రథదూష్యము లేక బతినీ (1006121 sateen or Lamb skin) 


ఈ నేత లి మధ్యస్థలములు గల రి పోగుల జవరవాణి (8 614 
Satin on 8 intervals) ఆధార మనునరించి నిర్భాణమగును, కావున 
ముడట కీ మధ్యస్థలములుగల 8 పోగుల జవరవాణిని, నిర్మించి 
ఆవల ఇందుగల మధ్యస్థలములయొక్క_ కుడిపక్కన నుండు పోగులను 
నిర్మింప చేసినయెడల 
(చితము 165) [పధ 
దూప్యుము లేక బతిసీ 


(Imperial Sateen or 
Lamb skin) యని 





వీలువబడదును. 
(శ్ర) మార్పుప్రథ లేక భ్రమిప్రథ (Reversible Imperial) 
ఈనేత 5 మభ్యస్థలములు గల రి వోగసగల జవరవాణీి (8 nd 


satin on 5 intervals ఆధార మనునరించి నిరాణమగును. కావున 
మొదట కడపటి పోగునుండి 5 మధ్య స్థలములుగల ర పోగల జనర 
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వాణిని నిర్చించి ఆవల ఇందుగల మధ్యస్థ్టలములయొక్క_ యెడమ 
(పక్క_ననుండు శీ వోగులను సిర్టింవ జేసిన యెడల (చిత్రము 166) 
మార్చు[పథ "క (భమి[పధ (Reversible Inperial" యని వీలువ 
బడును. 

(4) సిచయము లేక కక్షవ్యూకి ‘Cantoon or diagonal Fabrics) 

ఈ నేత [కమమూల నేతల Regular twills, యొక్క పేక 
మి|కమము ‘Combined pick and pick వలన నిర్భాణమగును, అనగా 
వి పనకి (కంద నూలనేతను (8 1p 8 down twilD 
మరి2 పెన 4ఉ[కింద మూలనేతను(2 0 4 down twilD) 
"పేక మిశ్రవుము చేసినయెడల. (చిత్రము 167) సిచ 
యము తేక క ర్ల వ్య్యూతి Cantoonor diagonal Fabrics) 
యని విలువబడును, ఈ నేత 6పోగులు 12 చేకలమిాడ 
నంధితమగుచున్నది, 





1. నక్తక ఊడోరియాలు (864-014 Cords) 


ఈ నేతలు నేయుటకుగాను మూడువిధము_ల న పడుగువోగులు 
కావలసియున్నవి. (1) ఆభారప్రపోగులు (Ta1dI॥g ends) (2) పె 
పోగులు (Face ends) (8) భిన్న పోగులు (Cutting ends) అని విలువ 
బకుచున్నవి. ఆధారపుపోగులు ఒక (ప్రత్యేకపు పడుగుదూలమునకు 
చుట్టబడును. పై పోగులునుు మరియు భిన్నపోగులును జేర్చి "వేజొక 
పడుగుదూలమునకు చుట్టబడును. కనుక ఈ నేతకు 2 పడుగు 
దూలములు గావలసియున్న వి. రెండు భిన్న పోగులును మజి రెండు 
అధారవుపోగులు జేర్చి యొక -ఈనెగుండా (శల) తీయబడును, 
ఆవల ఆభారవుపోగులు మజీియు పైపోగులు జేర్చి తీయబడును, 
-ఈవిధమున [క మముగా పన్నెయందు పడుగుపోగులు తీయబడు 
చున్నవి, వోగులనంఖ్య తక్కు వగల నమూనాలకు ఆధారపుపోగు' 
లుంచబడవు, ఆధార పఫుపోగు లుంచకమే నమూనాలను చేయవచు ను: 
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కాని ఈ ఆధారపువోగు లుంచుటవలన ఇవి పడుగు పేక లమ ధ్యయుండి 
డోరియా (2166 కం) పడుగుపొడుగునను రమ్యముగా నేర్చడును, 
ఇందువలన గుడ్డయందు సమానమైన మిట్టపల్ల ము లేర్పడును, 
అదియునుగాక గుడ్డకు గట్టితనము, బిరుసు, తూకము గలుగ జేయును, 
ఈ 'నేతవలన నేయబడిన గుడ్డలు తరచుగా పుర్టుల కుపయోగపడు 
చున్నవి. ఇందు 2 విధములైన నేతలు గలవు. (1) సాదానక్తక 
డోరియా (plain bedford cords) (2) ఏదైన నమానాలయందు 
రంల నక్తక డోరియా (pattern bed.ford cords) 

(1) సాదా నక్తక డోరియాలు 'plain bedford cords) 

ఈ నేతయందు అనగా సొడానేతయందు పడుగుపోగులు 
తక్కువగా నుండుటవలన ఇందు ఆభారపుపోగుల (wadding ends) 
నుంచుట యనవసరము, సాదానేతకు గాని లేక మజియే ఇతరనేత 
వై_నను భిన్న పోగులు (61108 యకక) మూత్రము సాడానేత చేయును, 

ఉదా! 1 వ పేక (18 pick) యందుంచబడిన పై పోగులు 
మొదటి సంధిత (R662, యందు సాదానేతను నేయుచున్నవి, ౨వ 
సంధితమం దీపోగులు చేయబడక పడుగు [కిందికి పోవుటచేత cl 
పోగసలు టెకీ 'లేలుచున్నవి, ౨వ పేక (26 pick) కూడా ఇచే 
విధముగనే చేయబడును. కి, 4 పేకలు (8rd nd 4th picks) 1, 2 
చేకలకు వ్యతి లేకముగా నుండును, (చి(త్రము 168) ఈ విధమున సీ 
నేత నేయబడుచున్నది. 


నూ-చన 
ఫి: భిన్న పోగులు (Cutting ends) 
మన పోగులు (Fae Ends) 


ర 





(2) నమూనా నక్తక డోరియాలు (pattern bed.ford cords) 
ఈ నేతలయందు కావలసినన్ని సై పోగులు, ఆధార పుపోగులు 
CQ. 


భీన్న పోగుల నునిచి యిష్టమువచ్చిన నమూనాలను నిర్మాణము చేయ 
దగును, 
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ఉచా! 2 పెన 1 [కిందమూల నేతతో 63 పోగులు 2 ఆధా 


రపు పోగులు 2 భిన్నపోగులమోద నక్త కడోరియా (Bed-ford cord 
with 2 up 1 down twill on 6 face ends, 2 wadding ends and 2 
cutting ends, 

ప నుదహరింపబడిన పవద్షతి మేరకు 2 నంధితములయందు 


రం 


అనగా 20 పోోసలు 6 పేకలనైన ఈ చేత నిరా చ తాన్ని: 
చిత్రము 169). 


నూచన 
మై be [Tole [o[efo[d]o]e 7 న్స 
యాహి § 9 = ఫిర్నుపో గులు 
Poor Pw a వ ద్ట్య్యూ (Cutting ends) 
వంక కల్‌ ల ఆగాకర పోసల 
(Wadding ends) 
బలె = టె పోగులు 


(Face ends) 





12. నిప్ప్పవాణీలు, లేక వ్యాయత నేతలు 
(Backed fabrics) 


ఈ చేతలవలన గుడ్లలకు మంచిబలము, బరువు, అందము 
గలుగుచున్నది. ఈ నేతలు 2 సంధితములతోను, "రెట్టింపు పోగులు 
లేక చేకలతోను నిర్శాణమగుచున్నవి. ఈ నేతలు 2 విధములైన 
పడుగుపోగులతోను, ఒకేవిధమైన చేకతోనుు లేక ఒకేవిధమైన 
పడుగుపోగులతోను, 2 విధములై న పేకలతోను నేయబడుచున్నవి, 
ఈ రెండువిధములై న పడుగు పోగులకు (1) పె పోగులనియు, 
(Face ends) (2) (కింది పోగులు (Back ends) అనియు పేడ్లు, చె 
పోగులకు నయముదారమున్సు |క్రిందిపోగులకు, ముతకదారమును, 
వాడబడును. సెపోగు లొక జత అచ్చులగుండాను, [క్రిందిపోగులు 
-వేరొకజత అచ్చులగుండాను తీయబడును, (క్రింది పోగులకు పొడ 
వైన తేలిక తేర ఎడుచున్నవి. (Long floatings). ఇందువలన గుడ్డ 
వికారమగుచున్నది. గాన ఈ శేలికలను బంధించుటకు భంధింపు 
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గుద్దులు Binding points) నిర్శింబబడుచున్న వి, ఈగు రులను నిరిం 
చుటయందు (కమమూలనేతల(క్ర్షనము (Regular twill order) గాని, 
లేక జవరవాణి (కవముము (Satin order గాని అనునరింవబడును, 
ఈ నేశతలవలన నేయబడు గుడ్డలు చలి కాలపుబు స్తులుగా నుపయో ౫ 
పడుచున్నవి, ఇందు 2 విధములైన చేతలు గలవు, (1) పేకనరణి 
(Weft backed fabric (2) వడుగునరణి, (Warp backed fabric), 
(1) "పేకసరణి Weft backed fabric) 


ఈ చేత, నమూనానేత శెండంతల పడుగు పోగులమోదను 
లేక రెండు నంధితములు Two repeats) మోదను, పడుగు పోగుల 
"రెట్టింపు పేకలమోదను నిర్శితమగుచున్నది, అనగా ఎక్కువ వేకల 
మీదను, తక్కువ పోగులమోదను నేయబడుచున్నది, ఈ నేత 2 
విధములై న పీకలతో చేయబడును. ఉదా! ౨ పైన, 2 [కింద మూల 
చేతల పేకనరణి, (weft backed fabric on 2 up and 2 down twill 

నమూనానేతయందు 4 పోగులున్నవి. కనుక దీనికి రెండంలత 
పడుగుపోగులు, లేక 2 నంధితములనగా ఉ౫ 2=8 పోగులమోదను, 
పడుగుపోగుల రెట్టింపు పేకలమిద ననగా ర ౫6 విజ 16 
పకలమోవను, ఈ నేత నిర్శాణమగుచున్నది. సె 
పోగులు, నమూనానేతను లేక 2 పైన 2 [కింద 
మూలనేతను [కమముగా నేయును. [క్రింది వోగులు 
చేతయందు పూర్తిగా మైకితేలుచున్నవి, గనుక 
జవరవాణి (కమము ననుసరించి ర్‌ మధ్యస్థల 
ముల మేరకు బంధింపు గుర్తులు మ డెను 
(70. (చిత్రము 170) 





(2) వడుగు సరణి (warp backed fabric), 

పె నుడహరింపబడిన పద్ధతి యోానేతయందు పడుగుపోగులకు 
వర్తించుచున్నది. అనగా ఎక్కు_వపోగుల మోదను తక్కువ మేకల 
మీదను నిర్శాణమగుచున్నది పై నమూనానేత; అనగా 2 మైన 


యా 


(కింద మూలనేత (2 Up and 2 down ము 16 పోగులు 
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8 చపేకలందు నిక్నాణమగును, ఈ నేత 2 విధములైన పడుగు పోగు 
లతోను, ఒకశేవిధమెన శేకతో చేయబడును, 
19. మశకహారి లేక చతుష్కిలేక జాలిక నెతలు 
(Cross or gauze or Leno Weaves) 

ఈ నేతలకు మరి తక్కి_న అన్ని చేతలకు చాల వ్యత్యాసము 
౫లదు,. ఎందుచేతననగా ఇతర నేతలవలె ఈ నేతలయందు గల 
వజుగుపోగులు ఉకదారములకు నవూంతరములుగాను లేక నమ 
కోణములు Right angles: గాను బోవక ఒకదానికొకటి మెలిబడుచు 
en ఇందువలన చేతయందు వల అకారముగల గుడ్డ 

ఏర్పడుచున్న ది. దీనికే మశకహరి, లేక చతుష్కి లేక జాలిక నత 
‘Cross or gauze or Leno weave; యని విలుతుఠు. ఈ నేతయందు 
3ండువిధములె న వడుగువోససలు గలవు, (1) స్థిరమైన పడుగుపోగులు 
Stand ard warp ends’ కలని: వెరొక్‌ (ప్రత్యేక పడుగు దూలము 
నకు చుక్పుదురు, (2) అజ్ఞపడుగుపోగులు (Crossing warp ends) 
ఏనిని వేజాక (వత్యేక పడుగు దూలమునకు చుట్టుదురు. కనుక 
ఈ నేతకు వండు పడుగు దూలములు కావలసియున్నవి. మొదటి 
పడుగుదూలమునకు ఎక్కువ బరువుంచబడును,. ఎందుచేత ననగా 
ఈ పడుగుపోగులు క్రొంతబిగువు కలిగియుండవ లెను, మొదట, అడ్డ 
పడుగుపోగును అసిద్దపఫువడి (8019) ద్వారా తీసి ఆవల జిత అచు 
షై | ‘Back Stand ard 16216) ద్వారా తీయవలెను, ఇట్లు తీసిన 
పిమ్మట స్థిరమైన పడుగుపోగును, సొడా అచ్చువడి 
| Balint heald) నుండి తీయవ అను, (చి! తము 
కాకా i 171) శెండుజతల పోగు లోశకేవిధమైన నేత 
| . అల్లుటచేత, రెండు పడుగుపోగులు రెండు చేకల 
Is Re మోద ఈ నేతనిరాాణ మగుచున్నది, (చిత్రము 
స... 172) మొదటి పేకను సాధారణముగా వేయ 
వలను. రెండవచేకను వదులుగా వేయవలెను, ఈ విధముగా నేత 
"నేయవ లను, 


రవ అధ్యాయము 
1. పటు లెక ప త్యెకపు పడుగు చిత్రములు 
గా WV) షష” 
వురి తంతు చైత్య సిర్మాణము 
(Extra warp figures and Harness Building) 

సాదారణముగా మనము ధరించుచున్న కొన్ని వ(స్త్రములకు 
అనగా ముఖ్యముగా చీరలు పంచలు మొదలగువానికి అంచు 
లుండును, ఈ అంచులు ర మ్యముగానుండుటకుగాను అందు చిత్రము 
లుంచి శేయబకును, ఇవియ్‌ సెట్లు (Extra warp figures) అని వీలువ 
బడుచున్నవి, ఈ చేట్లయొక్క_ పడుగుపోగులు ప్రత్యేకముగా నుంచ 
బడును, ఇదియే (ప్రత్యేకపు పడుగు (1218 7p) అని పిలువబడు 
చున్నదీ. ఈ (పత్యేకవు పడుగుపోగులు నేయబడుచున్న గుడ్డయొక్క 
పోగులతోగూడి పేట్లు నేయబడుచున్నవి, గుడ్డయొక్క_ పడుగు 
పోగులు [క్రింది పోగులు (gr01nd లుకిక) అని వీలువబడును, ఈ పేట్లను, 
పలువిధములై న రంగుడారములతోను, జరితోను, నారపట్టు దార 
ములతోను, అచ్చుదారములతోను, మరి వారివారి కిష్టమగు దార 
ములతో చేయదగును, (ప్రత్యేకపు పడుగుపోగులు వేరువేరుగా నుంచ 
బడియున్న సూణవడుల (Mail లాం) నుండి తీయబడును, పవి లభిం 
పనియెడల వినికిబదులు తంతెవడులు (౭ 0621056) వాడబడును, 
కాని పెద్దపెద్ద పేట్ల నేయుట కివి యుపయోగపడవు, సూణవడియందు 
మూడు రం[ధములున్నవి, (1) (కింది రం(ధము, అధస్సూత్ర 
(1079 coupling) వునబడు దారము దీనికి కట్టబడును, ఈ అధ 
స్పూత్రమునకు శివకము (110820) అను ఇనుపచీల కట్టవలెను, ఎందు 
చేత ననగా పైకి లేవబడినవోగు మరల (కిందికి నేరుగా దిగుటకు 
గాను కొంత బడువుండవలెను, ఈ బదవువలన ఆ పోగు శేదగా 
(క్రిందికి దిగుచున్నది, ఇందువలన నే శివకము లుంచబడుచున్న వి, (2) 
స్థూణవడియొక్క మధ్యరం[ధ్రము ద్వారా (ప్రత్యేకవు పడుగుపోగు 
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తీయబడును, సాణవడులు పన్నెయొక్క. ఈనెలకు (1౭165) “నేరుగా 
నుంచబడును, అనగా (ప్రల్యేకపు పడుగుపోగు లే యే ఈనెలగుండా 
తీయబడునో ఆయా ఈనెలశెదురుగా నుంచబడును, ఇట్లుంచిన 
మీదట ఒక్కొక్క. |ప్రక్యేకపు పడుగుపోగును ఒక్కొక్క స్ట్థూణవడి 
ద్వారా తీయబడి ఆవల దీనికి (క్రింది పోగుతో జతవపరచ బడును, 
అనగా ఒక ఈనెయందు ఒక (ప్రత్యేకపు పడుగుపోగు మతి ఒక క్రింది 
పోగు వంతున చెండుపోగులు తీయబడును, చేటు కొంచెము దళశనరము 
గాను, విస్తారముగాను, మరి చూచుట కందముగా నుండవలెనన్న 
ఒక దారమునకు అనగా ఒక నంధిసూ తమునకు ,ఇ006 coupling) 
"రెండుపషూూణవడులవం తున నుంచి యూ రెండుస్టూణవడుల ద్యాఠా 
తీయబడిన చెండు (వత్యేకపు పడుగుపోగులను మరి రెండు [క్రింది 
పోగసలతో జతపరచబడును. అనగా ఒక ఈనెయందు రెండు ప్రత్యే 
కప్పు పడుగుపోగులు మరి నెండు [కింది పోగులవంతున నాలుగు 
పోగులు తీయబడును (శి) స్థూణవడి ప్రై రంధ్రమునకు నంధిసూత్ర 
మనబకు దారము కట్టబడును. ఇట్లు కట్టబడిన విమ్ముట -ఈ నంధి 
సూ[త్రమునకు నేరుగా పె వె ననుంచబడిన సంసర్ల పలక (Comber 
board) యొక్క రం(ధ్రములచ ద్యారా తీయబడును. ఒక అంగుళమునకు 
సంనర్లషలకలోనున్న రం[(ధముల సంఖ్యకున్ను వురి పన్నెయొక్క_ 
నెంబరుకున్ను సరినమానముగా నుండవలెను, సంసర్లపలక రం[ధ్ర 
ముల ద్వారా తీయుటవల్ల వోగులు చిక్కు_పడకుండును,. పోగులు 
వరుసయందుండునుు సులభముగా పోగులు గు ర్లింపబడును, పోగులకు 
ఈనె రాఫులేకుండును, అని చక్క_గా యేర్పడును, చేటు ననుసరించి 
న్థాణవడులలోని పోగులు గిలక (dంbby) యందున్న మిాటకోలల 
(Levers) వల్ల పైకి లేపబడుచున్నవి. గిలకయొక్క_ మిాటకోలల 
కొనలయందు సమానమైన పొడవు౫ల చారములు కట్టబడును, ఈ 
దారములకు అంతిమసూ(త్రములు (Tail 60268)అని చే వ్‌, ఈ అంతిమ 
సూ(త్రముల కొనలయందు ముడియుండును, ఈ ముడికి మధ్య (గంధి 
(Neck) అని-పరు, ఈ మధ్య (గంధికి న. పగామిసూ త్రము (Moun- 
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ting cord) అనబడు ఒక డారముకట్టి యీ ఊర్ల ఏగామిసూ తము 
నంనర్లపలక రం(ధముద్వారా తీయబడిన నంధిసూ[తమునకు జత 
వరచబడును అనగా దూముడి వేయబడును, దీనికే నంధిముడి యని 
చేరు. వడులయొక్క_ హెచ్చుతగ్గులను నవరించుకొనుటకుగాను నేయు 
వారికి అందుబాటులో నుండుట కిది యుంచబడినది. శెండనవ 
పార్న ము పడుగునకు ఇచేవిధమున కట్టి అడోర్థ గామి సూ తమును 
పె నుధ్య (గ్రంధికి జేర్చబకును, అనగా కట్టబడును. ఇవ్విధమున 
గిలకయందున్న ఒకొక్క. మోటకోలకు కట్టబడును. ఇట్లు 
కట్టినమీదట ఇరుపార్ళ (ముల (ప్రతేక పు పడుగులను నేరుగా మగ్గము 
యొక్క. వెకుకభాగము లందుంచి తగిన బరువు కట్టబడును, దీనివలన 
నళ్లులేక కావలసిన బిగువు కలిగియుండును, ఆవల గిలకయొక్క_ 
ద్యయమోటకోల (2, Shaped Lever) కున్ను మజీ [తొక్కుడు క అల 
కున్ను (ఆాళ్లుకట్టబడును, ఈవిధముగా తంతువై త్య నిరాణము 
గావింపబడుచున్న ది. (చితము 176) యీతంతుమై త్య నిరాణము 
(1) పోలాపూడ గిలకకున్ను (Sholapur dobby; (2) స్థూపపు 
గిలకకున్ను (Barrel dobby) (8) కటాంజన ప్ప గిలకకున్ను (Lattice 
dobby) మరి (4) జాక్యాడ్డ్‌ కున్ను (౮264184) ఉపయో గపడును, 


2. యంత్రములు (Machines) 

చేనేతి (ప్రరిశ్రమలయందు పేట్లులేక (పత్యేకపు పడుగు చిత్ర 
ములు నేయుటకును మణీ గుడ్డ వెడల్పున కొన్ని నమూనాలు 
నేయుటకును కొన్నియం|త్రములు గలను, ఈ యంత్రము లన్నిటిని 
మూడుతర గతులుగా భాగింపవచ్చును. (1) చేట్లు నేయు యంత్ర 
ములు, వీనిని గిలకలు అని విలువదగును, (194, group dobbies) (2) 
గుడ్డ వెడల్పునను చిన్న చిన్న నమూనాలు నేయుయం[తములు, వీనిని 
(గన యంత్రములు అని పిలువదగును. (2nd, group dobbies) (8) 
గుడ్డ వెడల్పునను గొప్పగొప్ప చిత్రములు నేయు యం(త్రములు వీనిని 
జాశ్యార్డ్‌ యం[త్రములు అని పిలువదగును, (Jacquard Machines). 


8. గిలకలు (lst group dobbies) 


గిలక యనునది యొక చిన్న యం[త్రము, ఈ యం(తము 
వలన (ప్రత్యేకపు పడుగునందు పలువిధములైన చిత్రములు సులభ 
ముగా చేయవచ్చును. నేయబడుచున్న (ప్రల్యేకపు పడుగుమోద 
ఇష్టమువచ్చినప్పు జెల్ల చాల సులభముగాను త్వరితముగాను నమూ 
నాలు మార్చదగును, కావున గిలకలు (ప్రత్యేకవు పడుగు చిత్రము 
లను నేయుటకు అన్నివిధముల అనుకూలింపబడుచున్నవి. ఇందు 
నాలుగు విథములైన గిలక్షలు గలవు (1) వీోలాపూరుగిలక 
Sholapur dobby’ (2) స్థూపపుగిలక (Barrel dobby) (8) కటాం 
జనఫుగిలక Lattice dobby. (4) ఆకర్ష ణఅపుగిలక Drawboy dobby) 
(1) షోలాపూరగిలక 'Sholapur dobby 

బొంబౌయి రాజధానియందలి పోలాపూరు అను జిల్లాయందు 
మొట్టమొదట ఈ చిన్న యంత్రమును కనిపెట్టి దానిగుండా పేట్లను 
చేయ నాకంభించిరి. అందుచే సిగలకకు పోలాపూడ గిలక అని 
ఉరు. ఈ గిలక కొయ్యతో చేయబడిన ఒక చట్టమందు _న్తంభిక 
169660) నూట కోలలు (Levers) దయ మోటకోల (2, Shaped 
lever) భారోత్టిపు కొక్కి_ (Pulling hook) అమర్చబడి యున్నవి, 
చిత్రము . 16182) ననుసరించి _స్తంభికయందు హెచ్చు (39) తగ్గులు 
dంw॥, గా కోయబడి లేక చెక్కబడియుండును, _స్పంభిక తిరుగు 
నప్పుడు _స్తంభికయందున్న యొత్తులకు నేరుగానుండు మోటకోటలకు 
వత్తుడు కలుగుటచేత నామాటకోటలు పైకి 'లేవబడుచున్నవి, ఇందు 
వల్ల విఘటితపు అని (Open shed) 'యేర్పడుచున్న ది, _స్తంభికయం 
దున్న తగ్గులకు నేవగా యుండబడిన మోటకోలలకు ఒ త్పిడిలేక 
పోవుటచేత అవి అట్లనే స్థ నములం దుండును, కావున మోటకోటలు 
పె కి లేవబడుటకుగాని లేక అట్ల నే స్థానమందుండుటకుగాని _స్హంభికయం 
దున్న హెచ్చు తగ్గులు కారణములు, ఒకగిలకయందు ఒకేవిధమగు 
చిత్రము నేయదగును, నమూనా నూర్చవ లెనన్న గిలకను మార్చ 

7 


ఏత 


వలయును, అనగా ఒకొ_క్క_ నమూనాకు ఒకొ_క్క_ గిలకవంతున 
కావలయును, చిన్న చిన్న పేట్లు చేయుటకీ గిలక అనుకూలించు 
చున్నది. 

(2) స్టూపపుగి లక (Barrel dobby) 


ఇది పోలాపూరు గిలకకన్న మిగుల (శేస్థమైనది. ఎందుచేత 
ననగా చిత్రము మేరకు (చి[త్రము 177) దారుకీలకనరణి గౌంర్ర1ఖు) 
(చితము 178) పేర్కొని, డాని ననుసరించి కీలకములు లేక కొయ్య 
చీలలు (Pegs) _స్తంభికయందు వీగింపబడును, (చి|తము 179) కనుక 
పోలాపూరు గిలకకంయి యీ గిలక కొంతమారద్చు కలిగి వృద్ధి 
బొంది యున్నది, ఈగిలకకు రి మిటకోల లుండుటచేత నిది 3 
మిటకోలల గిలక (8 Levers dobby) అని పిలువబడుచున్నది, 
ఒకూ_క్క_ మాటకోలకు ఒక్కొక్క పోగువంతున 8 పోగులమిద 
చిత్రము నిర్ణ యింపబడును, _స్తంభికయొక్క. చుట్టుకొలత లెన్ని నవు 
భాగములుగా భాగింపబడినదో ఆ సంఖ్యగల "పేకలమూద చిత్రము 
నిర్ల యుంపబడును, _నంభికయొక్క_ చుట్టుకొలతను సాధారణముగా 
12 సనుభాగములకంటు ఎక్కువ ఫాగములుంచుట అరుదు, కావున 
12 -పీకలు లేక స్థాణువులు (12 Nails) మించియుండబోదు, ఇందుచేత 
యో గిలకయందు 8 పోగులు 12 వపకలమిోద నేర్చడునట్టి పలు 
విధములై న చిత్రములు అనగా వంకి (౪%) (చిితము 178) మల్లె 
ముగ్గ (Jin గడు (చిత్రము 174) నెమిలికన్ను (Peak లాం) 
(చిత్రము 175) మొదలగు చిత్రములు వాల సులభముగాను 
త్వరితముగాను నేయవచ్చును మరి మార్చు కలుగ జేయవచ్చును* ఈ 
గిలకకు కొయ్యతో చేయబడిన ఒక చట్టమునందు _స్తంభిక (01486౨ 
మోటకోలలు (Levers) ద్యయమిోాటకోల (8. Shaped Lever) 
భారోత్ధవు కొక. (Pulling 1001 అమర్చబడి యున్నవి, దయ 
మోటకీోల యిరు (ప్రక్కల కొనలనుండి (తొక్కుడు కజ్రలకు (తాళ్లు 
కట్టబడును, దయ మోిటకోలపై పట్టుకు ఛారోల్గవ్రకొక్కి. అనుర్చబడి 
యున్నది, ప్రత్యేకవు పడుగు  పోగులవడులకన్ను ఆయా మాట, 
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కోలలకున్ను తంతు డై త్యము కట్ట బడియుండును, (చిత్రము 176) 
ఇలు సిద్ధముగా నుండబడిన మగ్గములో మొదటి (తొక్కుడుక జను 
(= కన భారోళైపు కొక వెనుకకుబోవును. నాలా క (తొక్కుడు 
కజ్జను (క్కి న భారోత్తపుక క్రి_ ముందునకు వచ్చును, ఇట్లు 
భారోళ్టప్ప క్రోొక్రి,_ ముందునకు వచ్చునప్పు _స్హంభిక లాగబడు 
చున్నది. అనగా _స్తంభిక ఖిరుగుచున్న ది. ఈ ap చెండుపేకల 
నే జిరుగుచుండును, _స్హంభిక తెరుగునప, డు _న్తంభికయందున్న 
దారుకీలకములు కేక కొయ్యచీలలకు చేదుగా నుండబడిన మోాటకోల 
లకు ఒ త్తిడి కలుగుటచేత అ మోటకోలలు పైకి లేపబడుచున్నవి, 
ఆనగా ఆ మాటకోలలకు సంబంధించిన పోగులు పెకీ "బేవబడు 
చున్నవి. ఇందువలన విఘటితపు అని 09౮ వషంగె' యేర్పడుచున్న ది, 
స్పంఖికయందు కొయ్య 
గ చీలలు లేని నలములకు 
"| చేదుగా నుండబడిన 
మోాటకోలలకు ఒ శ్రిడి 
తేకపోవుటచేత అవి 
జల ట్లు నే సానమం 
దుండును. అనగా ఆ 
మోాటకోలలకు నంబం 
ధించిన వోగులుపైకి 'లేవబడవు, కావున _న్తంభికయందున్న కొయ్య 
వీలలననునరించి మాటకోలలు పైకి లేవబడుట మతీ అట్లనే స్థానమం 
దుండుట కలుగుచున్నది, (చిత్రము 176) 
(ఎ స సూపపుగిలకయొక్క- యెదురుచూపు మజీ తంతు చై త్యసంయోగము (Front... 
view of a Barrel dobby and harness Connection) 
నూచికః:—-!, నంభిక (cylender) 2, భారోళ్ళపుకొక్కి 
స. hook) కి, మోటకోల (Lever) 4 అంతిమ సూత్రము 
(Tail cord) 5, మధ్య(గంధి (Nek) 6, ఊక్ట్వ్వగామి సూత్రములు 





173, (74. 175 
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(Mounting Cords) 7, నంధిసూ[(త్రములు వటి దూముడి (రంల. 


couplings ) రినంపర్ష 


2. 37 
ఆ క mp 
గ గా నళ boards) 9 సూణ 
న p 


aH 12 
3 న్యా గా ర్న న్‌ వడులు( Mail eyes) 
జ 10, కివకములు 
7 


(Lingoes) 1l, 


7g YEE (తొక్కుడు కే జ్రలు 

; 6 (Treadles) 12, 
176. | 

a VE o( ద్వయ మోాటకోల 

11 // (Zhaped lever) 


18, దారు కీలకములు (pegs) 
(బి) దారుకీలకసరణి (Peg plan) 
సూత్ర లేఖనము (Draft) చేయునప్పుడు చతమునందు 
ఒకూ_క్క._.పోగు వ్యత్యానమునకు ఒకక. అచ్చు నంతున వేర్కొన 
బడును, ఇబేవిధమున ఒక్కొక్కపోగు వ్యత్యాసమునకు ఒక్కొక్క 
మోాటకోల వంతున పేర్కొ నబడునట్టి పద్ధతికి దారుకీలకనరణి (Peg 
plan) అని పిలువబడును, దీనికే చేతసరణి (Wearing plan) అని 
కూడ పిలువబడుచున్నది, ఉదా! 177 వ, చిత్రము 12 వోగుల 68 
చేకలమోద నిరాణము కాబడినది, అయితే ఇందు 6వ, పోగు 5వ్క 
పోగువలె నేయబడుచున్నది. 10 వ్య పోగు 8 వ్య పోగువలె నేయబడు 
చున్నది, 11వ, పోగు 
౫ వివి జిన కనన A 
uraunnns Suan 5 7వ, పోగువల నేయ 
బడుచున్నది. 12 వ, 
పోగు $ వ, పోగువలె 
నేయబడు-చు న్న ది.. 
శావున ఒశేవిధమున 
చేయబడుచున్న యా పోనులను ఒకటిగా చేర్చబడిన యా చిత్రము 
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8 మాటకోలలు (8 Lees) రిపేకలు లేక స్థాణువుల (8 Nails) 
మీద రేర్పడుచున్న ది, (చిత్రము 178) దీనినే దారుకీలక సరణి 
అసి పరు. 
(సి కీలన క్రమము (Pegging system) 

దారుకీలకనరణి ‘Peg plan) ననుసరించి స్తంభిక యందుపైన 
శై గల గుప్తలకు అ నములందు దారుకీలకములు లేక కొయ్య 
వీలలను Pegs కీలనము Pegging) చేయవలను, అనగా మరచీలలచే 
విగింపవ లెను, [కింద 1౦౪౫) గల గ యులకు ఆ స్థానములు వడలవ కాను, 
(చిత్రము 178) నందు చూపబడిన చాడు కీలకసరణి ననుసరించి 
(చిత్రము 179)లోని న్తంభికయందు కీలన(క వుము (Pegging system) 
చూపబడియున్న ది, ఎట్లనిన దారుకీలక సరణియందుండు 1వ, వేళ 
యందు 4 (కింద 1 పెన ప్రీ [క్రింద ,4 dwn 1 up 8 down) అనబడు 
గుర్రులున్నవ్‌, "కావున మొదట 4 (కింద (4 ఉంణము యని గు ద్భుండుట 
చేత _న్తంభిక మొదటిపేక 
యందు మొదట * స్థానములు 
వదలబడినవి. ఆవల 1 యైన 
(1 1p) యని గుర్తుండుటచేత 
ఆ అనంద కొయ్య చీల 
యుంచి మరచీలతో బిగింప 
బడెను, అటుమోదట లీ (కింద 
(తి రంగ) అని గుర్తుండుటచేత ఆ మూడుస్టానములు వదలబడెను, 
ఇవ్విధమున వరునగా తక్కిన చేకలకు కీలనముచేయబడెను, 
(చిత్రము 179) 
(8) కటాంజనపు గిలక (Lattice Dobby) 

ఇది స్థూపపుగిలక (356 dంbb్ర)కంటు మిగుల (శ్రేఘ్టమైనది. 
ఎందుచేతననగా యీ గిలకవలన 48 వోగులమాదనున్ను,. ఇష్టము 
వచ్చినన్ని చేకలమోదనున్ను పలువిధములై న చి(త్రములను నేయ 
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వచ్చును. ఈ గిలకకు 48 మీటకోల లుండుటచేత దీనిని 48 మోట 
కోలల గిలక (48 Lever dobby) యనబడును, ఒకూ_క్క_ పేకకు 
ఒక్కొక్క. కటాంజనమువంతున చి(త్రమునం చెన్ని పేక లున్నవో, 
అన్ని కటాంవనము (Lattice) లుంచబడును, ఇట్లు కటాంజనములు 
గలిగియుండుటవలన దీనిని కటాంజనప్పు గిలక (Lattice dobby! యన 
బడును, ఈ కటాంజనము (1, 2) 11.7 అంగుళముల వాడను 0.7 
అంగుళముల వెడల్పు గలిగి, యొక్క క్క వరుసకు, 24 రం(భముల 
చొప్పున, రెండు వరునలకు 48 రం[ధములు గలిగియుండును, 
చేయబడు చిత్రము (Den) ననుసరించి తాడడారు కీల 
కములు తేక తాడకొయ్య చీలలు (8) (Bat 0089) విగింపబడును, 


(యాయ ౧ (వితము 180) అనగా చిశ్రమందు 
ETE (| మొదటి. ఒక వేకను తీసికొని, ఆ 
130౮, గుర్తులను “మొదటి కటాంజనము 

మిద గుర్తింపవలెను, ఎట్లన:- పెన (౮9) గల గుర్తులకు కొయ్య 
చీలలను బిగించుచు, [కిండ (D౦ఇ॥) గల గుర్తులను వదలవలెను, ఈ 
విధమున, తక్కిన పేకలకు లేక కటాంజములకు కొయ్యచీలలను, 
బిగించిన వీమ్త్నుట మొదటి కటాంజమును _స్తంభిక గాడియందుంచి, 
ఆవల _స్తంభికను కొంత (తిప్పి, ఆటుమోాడట యా కటాంజనమును, 
కడపటి కటాంజనమునకు జతపరచవలెను, ఇట్లు జతపరచగా, కటాం 
జనము లన్నియు, ఒక గొలుసువలె 'నీర్పడియుండును, దీనిని 
కృంఖలాస్సాలనగిలక (Chain Tapped) యనికూడ వీలుతురు. ౩ 
చిత్రములను మార్ప్సవలెనన్న, కటాంజనములను మార్చ 
వలయును, ఈ గిలకకు, కొయ్యతో జేయ బడిన యొక చట్టము (F106) 
నందు, _స్తంభిక (Cylender, మోటకోలలు (67౮8) ద్వయ మీట 
కోల (2 shaped lever) భారోళత్త ల్ల పుకొక్కి- (Pulling hook) అమర బడీ 
యున్నవి. డయ మాటకోల, “యిరు (పక్కల కొనలనుండి, (తొక్టుడు 
కజ్ఞలకు కాళ్ళను కట్టవలెను, ద్వయమిోాటకోల పై పాపకు, భారో 
త్థవుకొక్కి- యమర్శబడియుండును. ప్రత్యేక పదుగువోగుల వడుల 
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కున్ను, ఆయా మిాటకోలలకున్ను తంతు వైత్యము (Harness) కట్ల 
బడి యుండును. (చిత్రము 176) త్తు సిద్ధపర చియుంచ బడిన మగ్గ 
ములో, మొదటి (తొక్కు డుకజ్రను (తక్కిన, భారోత్లపుకొక్కి_ వెను 
కకు వోవును, చండవ WE కు “డుకటను (తొక్కి న, భారోళ్టపుకొక్కి 
ముందునకువచ్చును, ఇట్లు భారోత్గపుకొక్కి_ ముందునకు వచ్చు 
నప్పుడు _స్తంభిక లాగబడుచున్న ది, అనగా _స్హంభిక తిరుగుచున్నది. 
ఇందువలన ెండు పేకదారముల కొకసారి _స్తంభిక తిరుగుచున్నది, 
_నంఖిక ఆదుగునప్పుడు _సంఖికయందున్న '7'కటాం జనములు ఒక క్క. 
టియు వరునగా కిరుగుచున్న వి, ఈ కటాంజనమందున్న కొయ్య 
చీలలకు నేరుగాయుండు మోటకోలలకు ఒ త్తిడికలుగుటచేత ఆ మాట 
కోలలు సెక్‌ 'లేచుచున్నవి, ఇందువలన విఘటితపు అని (Open shed 
ఈేర్పడుచున్న ది, కటాంజనమందు కొయ్యచీలలు లేని స్థలములందు 
వానికి నేరుగానుండు మోటకోలలు పెకి కేవబడన్ర గావున కటాంజ 
నమునందున్న కొయ్యచీలల ననుసరించి మోటకోలలు సె కిలేచుట 
లేక [క్రిందనుండుట గలుగును. ఈవిధమున నీ గిలకయందు 
మేలైన నమూనాలను చాల సులభముగాను లీ భుముగాను "నేయ 
వచ్చును. (చిత్రములు, 188, 184, 185, 186, 187) 


(4) ఆకర్షణపు గిలక (Draw boy dobby) 
ఈ గిలక ఇతరగిలకలతో నెట్టిసంబంధము లేక ప్రత్యేకముగా 
నుండుటచేత దీనికి (ప్రత్యేక మైన తంతువా పైత్యము (271688) కావలసి 
యున్నది. డర గామి సూ[త్రములకు (Mounting 60185) వడులను 
కట్టువిధము ఇందు చేటు ననుసరించి కట్టవలసియున్నది. కావున 
ఒక్రొ_క్క_పేటు వేయపలసివచ్చునప్పుడెల్ల తంత్పువై త్యము ఆశచేటుకు 
తగినట్లు మార్చవ లెను. బ్రందువలన నేయువారికి కాలమువ్యర్గము మీ 
కొొంతపని కలుగుచున్నది, ఎట్లనగా చేటు లేక నమూనా (Pattern) 
ననుసరించి ఆ పేకయం దుంజబడిన పడుగులను అనగా సె కి లేవబడు 
వడుల నన్నిటిని ఒక గుత్తిగాకట్టి దీనిని ఊర ర్గ్టగామి నూ|త్రమునకు 
జతపర చబడును, అనగా ౩ నూంటకోల బళ కు కట్టబడును, ఇట్లు 
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వరునగా ఒక్కక్క. ేకకు లేవబడు వడుల నన్నిటిని ఒక్కొక్క 
మోటకోలకు కట్టబడును, ఇవ్విధమున చేటు ననుసరించి తంతు వై త్య 
నిరాణము (Harness Building) గావింపబడును, కనుక గిలకయందు 
ఎన్ని మోటకోలలు గలవో అన్ని పేకలంబే చేటు నేయదగును, 
ఈ గిలకయొక్క_ నిర్మాణము వాల సులభముగా నుంటున్నది. 
కొయ్యతో చేయబడిన ఒక చట్టమునందు _న్తంభిక (0168ల. ఈ 
_న్తంభికచుక్తు ఇనుపకడ్డీలు, ఇనుప మోటకోలలను ఒక్రొ)_క్క_.టిగా 
పెకీ ఎత్తును బీగింపబడియున్న వి ఎన్ని ఇనుపకడ్డీలు _స్తంభిక 
యందుండునో అన్ని ఇబ్రనుపమోటకోలలు _న్తంభికకు కొంత యెడము 
గాను కడ్డీలకు చేదగాను ఆయా మోటకోలలు అమర్చ బడియిండును, 
నాలుగునుండి ఇష్టమునచ్చినన్ని మోటకోలలుంచి గిలకను నిరింప 
దగును, _స్తంభిక తిరుగునప్పుడు _న్తంభికయందున్న ఇనుపకజ్లిలు 
ఆయా మోటకోలలను ఒక్కా క్క టివంతున వరుసగా పెకి యెత్తు 
చున్నవి. ఎట్లనిన మాటకోలల కొనలయందు కొక్కీలు అమర్చ 
బడియున్న వి, కడపటి మీటకోలమోద ఒక కమ్మినొక్కి యుండును, 
ఈ కమ్మికిన్ని మొదటి మిాటకోలకున్ను ఒకకడ్డి అమర్చబడి 
యుండి, అందొక కొక్కీ_ కలిగియుండును, మొదట నీవు యేదో ఒక 
మిటకోలను ఎ_త్తవలెను. ఎప్పుడు మోటకోల పై కిలేవబడు 
చున్నదో అప్పుడు డాని[ప్రక్కనున్న మోాటకోలను అందున్న క్రొాక్రి. 
అమకబడుటచేత ఆ మిాటకోల పైకిలేచుచున్నది. ఇట్లు పైకి 
చేవబడిన మోటకోలను ఆ ఇనుపకడ్డీ 
వచ్చి పై కియెత్తుచున్న ది, ఇవ్విధమున 
వరునగా ఒక్కొక్క మూటకోల పెకి 
' లేవబడుచున్నవి,. కడపటి మాటకోల 
పై కిలేవబడిన, డానిమాదనున్న కమ్మి 
కరాడ పైకి లేవబడును, ఎప్పుడు ఈ 
కమ్మి పెకి లేవబడెనో అప్పుడు దీనికో 
అమర్చ్సజబడియున్న  కొక్కి_ మొదటి, 
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మోటకోలను అవమకబడుటచేత మొదటి మాటకోల పె కిలేచును, 
ఇవ్విధమున మోటకోలలు వదనగా వై కి లేవబడుచున్నవి, ఇందువలన 
అవి చాల సులభముగా 'శేవబడును, ' ఈ విధమున నేర్చడిన అనికి 
అర్లవిఘటితపు అని (emi open shed) యనబడును. మధుర జిల్లా 
యందు ఇటీవల ఈ గిలకయందు ఇంచుమించు 100 మీటకోలలుంచి 
చేయుచున్నారు. (చిత్రము 181) 


4. వ్యాప్తము లేక చదరపు కాగితముమోద 
చిత్రమును మార్చుట 
నో 
(Enlargement or Transfer the design on Square paper) 

నిర్ణయింపబడిన ఒక చి(తమును అనుకూలముగల పడుగు 
శ మాద్ప్చకలుగచేసి నేయు పద్దతి చేనేత (పరి(శ్రమాభి 
వృద్ధికి rE ఎందుచేతననగా చేయువారు 
తాము చూచిన ఒక చత్రమును ఈ కేక మూరక్కాటు ననుసరించి అప్పు 
డప్పుడు మారుచున్న నమూనాలను లేక తమ నేర్చరిత నమునుబట్టి 
(కొ త్తకొ త్త నమూనాల నిర్మించి వీలగు పడుగుపేకలమిోద నిరా 
ణము జేసి నేయగలుగుచున్నారు. ఇందువలన యీ కళ నృద్ధియగు 
టదే-గాక చేశముయొక్క_ నాగరికతకు తోడ్పడును. కనుక చిత 
ముల మాధ్ఫుశేయు విధానము చేనేత పర్మిశ్రమలందు (ప్రధమ 
విషయమని భావింపవలెను, చి(త్రములను మాద్చకలుగ జేయుటకు 
చదరపు కాగితము మిక్కిలి అవసరము. ఏలననగా చదరపు కాగిత 
మందు నమానమైన నిలువు అడ్డగీరలుండును నిలువుగీరలు పడుగు 
పోగులనియు అక్ష క్షగీరలు చేకలనియ్కు నిర్ణయించుకొని ఆ పడుగు 
చకలమోద, చి|త్రమును మార్పు జేయుటకు అన్ని విధముల అనుకూల 
ములు గలిగియున్న ది. ఇదియుగాక ఇట్టి మార్పువలన కలిగిన చిత్రము 
యొక్క. రూపు గుడ్డయందు చక్కగా చేర్నడుచున్న ది. ఇందుచేత నే 
చదరపుకాగితము వాడబడును, చిత్రములను మార్భుచేయునప్పడు ఏ 
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గిలక ,10bby) యందు నీవు ఆ చ్నితమును వేసి, నేయదలచితినో ఆ 
గిలకయొక్క_ శ కిని అనగా ఆగిలకమిో'డ నెన్ని పోగులు ఎన్ని పేక 
లు_చి చేవుదగునో డానిని మొదట సీవు తెలిసికొని అటువివుట 
ఆ పడుగు వేశలమోద చిితము నిర్శాణముచేయవ లెను, నీవు నేయ 
బోవుచున్న గుడ్డకును మరినిరా ఆముచేయదలచిన చి తమునకును 
తగినాన్నడా చేదా యని పరిశీలించిమాచి, ఆవల నీకు త్పప్రి 
కరముగా నున్నయెడల ఒకచదరవు కాగితమును తీసుకొని పై 
నుదహరింపబడిన మేరకు చిత్రము ఎన్ని పడుగువేకలమోద నిరా 
ణము లేక స_.ధిత (ల్ర64) మగుచున్నదో అన్ని పడుగుపేకలను 
చదర వుకాగితముమోద గుర్తించి ఆవల చిితము ననుసరించి గుర్పింప 
బడిన పడుగు పేకలమిోద నిర్తింపవ లెను, ఇట్టు చిత్రించినప్పుడు అర్ధ 
చదరమందు గీర వచ్చినయెడల దానిని ఒకచదరమని ఖావింవదగును, 
లేనియెడల దానిని వదలవచ్చును, పడుగుపేకలందు పొడవైన శేలి 
కలు వర్పడకుండ చూడవలెను. అనగా ఈ ేలికలు కాలు 
అంగుళమునకు మించకుండ చిత్రము రమ్యముగా నగపడు విధమున 
మూలనేతల (15) (క్రమమందుగాని లేక జవరవాణి (వజ 
(కమమందుగాని తేక నిరజము (120024) (క్రమమందుగాని లేక 
మతీ యే ఇతర చేతలయొక్క._ ఆధారముమోదనై నను బంధింఫు 
గుర్తుల (Binding p0int8) నుంచవలెను, ఇట్లు మార్పు జేయు విధా 

నము చాల సులభమైనది. పుష్పములు 
శో మొదలగు చిితముల మార్చు తొలుత 
కొంచెము కష్టముగా నుండును. కాని 
కొద్దిదినములు అలవాటుపడిన పిమ్మట 
అదికూడ సులభమని (గహీంపబడును, 
ఉడా! చీర అంచు చిత్రము 182 
ననుసరించి 4రి పోగులు ఉక ేకల 
మోద మాద్చకలగ జేయుము (Transfer 


the design of 2 Saree Border on 48 ends 48 Picks) పె నుదహ 
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రింపబడిన పదతుల ననుసరించి మొదట 48 పోగులు 48 పేకలను 
చదరపు కాగితముమోద గుర్తించి అటుపిమ్మట గుర్తింపబడిన 
కడుగుచేకలమిోద చి[తము నిర్భాణముచేయవ లెను, (చి|తము 188) 
ఇ'జేవిధమున ఏ చిత్రమునై నను మార్పుకలుగజేయవచ్చును. వేత 
గణితము తేక రేఖాగణిత (Geometrical) సంబంధమైన చిత్రములను 





చాల సులభముగా నెట్టివావై నను మార్చు గలుగ చేయవచ్చును, 
చిత్రములు, 184, 185, 186, 187, చూడుము, 


ర్‌. గ్రథనయంత్రములు (2 nd group dobbies) 


(థన యంత్రము లనునవి చిన్న చిన్న యం(త్రములు 
(Machines) ఈ యం(తములందు యం(త్రవిధానము చాల సులభ 
ముగా నున్నది. అందువలన గెట్టివారై నను ఏపీని నుపయోగింప 
నచ్చును, ఈ యం[త్రములందు పలువిధములై న చిత్రములను 
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గుడ్డ వెడల్పున, నేయదగును. ఇష్టమువచ్చినప్పు డెల్ల చాల సులభ 
ముగాను త్వరితముగాను నమూనాలనుమాద్చ గలుగ జేయవచ్చు ను, 
చేనేతపరిశ్రమలయందు శెండువిధములై న గభనయం|త్రములు వాడుక 
యం దున్నపి, (1) అధో నన్ని హీత మూల [గధ నయం (తము 
(Bottom closed shed dobby) (2) శేంద్రమాల (గథనయం|త్రము 
(Centre shed dobby) 

(1) అధోసన్నిహితమూల (గథనయంక్రము (Bottom closed shed dobby) 


ఈ యం|త్రమందు 16 అచ్చులవరకు ఉంచబడి యీ 16 
అచ్చులపై న చేర్చడునట్టి పలువిధములైన చిత్రము లన్నిటిని గుడ్డ 
వెడల్పున చేయదగును, ఒక్కొక్క. అచ్చునకు ఒక్కొక్క కొక్కీ.. 
(కంం£ట్ర వంతున నుండును. ఈ కొక్కీల చివరలయందు వంపు 
లుండును. -ఈ కొక్కీ లద్యారా అచ్చులు వె కిలేపబడును, మగ్గము 
మోద ఇన్ని అచ్చు లుంచుటవలన నెక్కువస్థల వమూా[కమించు 
కొనును, ఇదియుగాక ఒక్కొక్కప్పుడు అని చక్కగా నేర్పడ 
కుండును. ఈ కారణములచేత తంత్పువై త్యము (Harness) నరా 
ణము గావింపబడుచున్న ది. కానన ఆ యా అచ్చులకు సంబంధిం 
చిన పడుగుపోగు లన్నిటిని ఆయా కొక్కీ_.లకు కట్టుదురు, ఈ యం|త్ర 
మం దోక (త క్కుడుక జ్ర యున్నది, ఈ (తొక్కుడు క ట్రకున్ను 
పై మాట కోల లేక ఉత పకమిట కోల (Top lever or lifting lever) 
కున్ను (తాడు కట్టబడును, _న్తంభిక (071646 వె ొగము చుట్టు 
పత పతములుగా నేర ఎజీయున్నవి. ఈ పవములే కటాంజనములు 
(Lattice) ఇందివి తొడుగుటకును మటీ తీయుటకును అనుకూలము 
గలిగియున్నవి, ఇవి _స్తంభికయందు గొలుసువ బె నేర్చడినట్లుండి 
చానివెంబడి తిరుగుచుండును, చితమందు ఎన్ని పేక లుండునో 
అన్ని కటాంజనము లుంచబడును. అనగా ఒకొ_క్క_ “పేకకు 
ఒకొొ_క్క_ కటాంజనము వంతున నుంచబడును. ఈ కటాంజనము 
లందు రం|ధము లుండును, చ్మితము సనునరించి, డారుకీలకములు 
"లేక క్రొయ్యచీలలు (Pegs ఈ రం(ధములందు బిగింపబడుచున్న వి, 


ill 


ఎట్లనగా చి త్రమందు పైన 1p) గల గుర్తులకు ఆ రం|భములందు 
కొయ్యచీలలు వీగింపబడును, [క్రింద :dంఇ॥) గల గుర్తులకు అఆరం(ధ 
ములు వదలబడును, ఇవ్విధమున చిత్రము మేరకు (క్రమముగా కటాం 
జనము లన్ని టికి కొయ్యచీలలు విగింపబడును. చిత్రము మార్చవలె 
నన్న కొాయ్యుచిలలను వాల సులభముగా నూడదీసి వెంటనే మజూొక 
చిత్రమును చై విధమున కీలనము (686198 చేయదగును. (తొక్టుడు 
కజ్ఞును (తొక్కి.నయెడల మ మాటకోలవెంట వతుఖ౦డము 
“6౫8 block: ప్రైకిగా"వును, పతఖండము సె కిబోనుటచేత డాని 
కంటియుండు కత్తి కమ్మి లేక అసిఖండము Knife ban పైకి బోవు 
చున్నది, కొక్కీ_ల దై వంపులకు (upper bends) కాలు అంగుళము 
(కంద ఈ అసిఖండ ముండును. పక్షఖండముపైకి బోవుటచేత 
భారోత్లప్ప కక, ‘Pulling hooky ముందుకు వచ్చును, ఇట్లు భారో 
త్టేఫుకొక్కి. ముందుకు వచ్చునప్పుడు _న్తంభిక లాగబడుచున్న ది. 
అనగా _న్తంభిక కిరుసచున్నది. ఇట్లు _స్తంభిక తిరుగుట చేత కటాం 
జనమందున్న కొయ్యచీలలు వాని కెదురుగా నుండబడిన నంయోగ 
తం[తులను ‘Tempered steel wires) అదుమబడుటచేత ఈ నం యోగ 
తం(త్రులకు సంబంధించిన కొక్క లదుముబడుచున్న వి. అనగా వెనుకకు 
నెట్టబకుచున్నవి. ఇట్లు వెనుకకు నెట్టబడిన లొక్కీలు అసిఖండము 


మోాదపడీ దాని 
నో 
Pel అమె రర 


వెంట సె కిపోవు 
ననన Tm 


| చున్నవి, అనగా 
ఈ కొ క్‌ లకు 
NY) EL 


కట్టబడిన పడుగు 
పోగంససల న్నియు 
పెకి లేచు 
చున్నవి, కటాం 
జనమం౦ందు 
శయ్య చీలలు 
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లేనిస్థలములందు వానికెదురుగా నుండబడిన నం'యోగతం[త్రులు 
అదుమబడకపోవుటచేత అవీ అటులనే నిలిచియుండును, ఇట్లివి నిలిచి 
యుండుటచేత వీనికి నంబంధించిన కొక్కీ_లుకూడ అటులనే కదల 
కుండును, ఇందువలన నీ కొక్కీ_లకు కట్టబడిన పడుగు పోగులన్నియు 
నాజెనడుచుప క్హై (Race board) కంటియుండును. ఇవ్విధమున నేర ్పడిన 
అనికి అధోభాగపు అని (Bottom Shed) యనబడును, ఇందువలనే 
దేనికి అధోేనన్ని హిత మూల(గధన యం[తము (Bottom closed 
Shed 405%) అని పిలువబడుచున్నది. (చిత్రము 188) 


(2) కేంద్ర మూల్మగథన యంత్రము (Centre shed dobby) 


"కేంద మూల(గథన యంత్రము అధోసన్నిహిత మూలగ 
థన యంత్రముకన్న మిగుల (కేసఘ్టమెనది, ఈ యం|త్రమందు 16 
అచ్చులుండును, అయితే ఇందులో మనకు ఇష్టమువచ్చినన్ని అచ్చు 
లుంచుకొనవచ్చును. ఒక్కొక్క. అచ్చునకు రెండు కొక్కీ_.ల వంతున 
ఇందు పనినిజేయుచున్నవి, ఈ రెండు కొక్కీలు ఒకదానికొకటి 
యెదుఇందురుగా సంయోగ తంతి (Tempered steel wire or Needle, 
యందున్నవి, ఒక్కొక్క. అచ్చునకు రెండు వివర్త మోాటకోలల 
(Reversing levers) వంతున మగ్గము[కింద నుంచ బడును, అచ్చు పై 
పై (Upper shaft) కు ఇరువై ఫుల రెండు (తాళ్ళనుకట్టి యో రెండు 
తాళ్లు అచ్చునకు మధ్యగా నుండునట్లు కొంత ఎత్తుగా నుండునట్లును 
ముడిని వేసి ఈముడిగుండా ఒక (తాడును జతపరచి దానిని నేరుగా 
మొదటి కొక్కీకీ కట్టబడును, ఇట్లు కట్టబడిన మీదట అచ్చు [క్రిందిపప్టై 
(Bottom జీకే ఇరువై ఫుల రెండు త్రాళ్టును కట్టి వేడగా ఈ(తాళ్లను 
వివ_ర్తమిాటకోలలచివర లకుకట్టబడును, వివ రృమిటకోలలమూలముల 
రెంటికి (తాడునుకట్టి ఈ (తాడు మధ్యగా నింకొక(_తాడును జతపరచి, 
ఈ జతపరచిన (త్రాడు నేరుగా రెండవకొక్కీకి కట్టబడును. ఈ విధ 
మున అచ్చులన్నిటికి కట్టబడును, (చిత్రము 189) ఈ యం[(తమం 
దొక [తొక్కుము కట్టయున్నది. ఈ (తొక్కుడు కజ్ఞకును పై మాట 
కోల లేక ఉజ్థాపకమిటలకో ల (Top Lever or Lifting lever) కను 
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(కాడు కట్టబడును. ర్తెం దుపయోగింపబడుచున్న కటాంజనము 
Lattice లందు ఒ శేపర్యాయము శెండు చిత్రములను కీలనము 
Pegging చేసే యుందుకొనుబకు తగినట్లున్నది. కటాంజన 
మందు వరుసకు 16 రం[ధముల వొప్పున శెండువరునలకు లికి రం[ధ్ర 
ములున్నవి. పవరున రంధ్రములు ఒక నమూనానేత నేయుఉకును 
మణ్‌ (కందివడస శెండవ నమూనా నేతనేయుటకును యేర్పజుపబడి 
యున్నవి. చిత్రముననునరించి గుంజని చిన్న అట్టముక్క_లతో కీలన 

Se ఎట్లనగా చిత్రమందు స న (౮p, గల గుర్తలకు ఆ 
రం|భములు గుండెని అప్పా కలే విగింపబకును, ఇవ్విధమున 
చితముమేరకు (క్రమముగా కటాంజనములన్ని టికి అట్టముక్క_లను 
వీగింతురు. ఒక్కొక్క పేకకు ఒక్కొ_క్క_ కటాంజనమువంతున 
నుంచవళను, ఈ జటాంజనములను ఒకడానికొకటి గొలుసువఆ 
జతపజతురు, ఇట్లు జతవజచబడిన కటాంజనములు న్తంభిక, Cylender) 
యందుంచబడి, మొదటికటాంజనమును మతి కడపటి కటాంజనమును 
జతపజతురు. ఈ స్తం ంభిక నాలుగుపతుములు కలిగున్నది. (తొక్కుడు 
కజ్జు (తొక క్క_బడిన యెడల మై మాటకోలవెంట పతుఖండము 
(Griffe block. డై. కిపోవుచున్న ది. ఈ పతఖండమునకు వర పక్కల 
రెంకు అసిఇండములు లేక కత్తి కము (Knife bars) లుండును, పత 
ఖండ మెప్పుడు పై కిబోవుచున్నదో అప్పుడు ఇనుపచట్టము లేక మార్గ 
దర్శిని ,(4166' (కిందికిబోవును, అనగా కటాంజనమందు రం[(ధములు 
మూయబడిన స్థలమునకు చేరుగా నుండబడిన నంయోగతం తికి 
ఒత్తిడి కలుగుటచేత నీ నంయోగతం|త్రి మొదటికొక్సీ అదుముబడును, 
ఇట్లు అదుముబడుటచేత ఆమొదటికొక్కీ అసిఖండము మాదపడి పక్ష 
ఖండమువెంట మె కిబోవును, ఎప్పుడీ మొదటికొక్కీ. అదుమబడినదో 
దీనికి సంబంధించిన "రెండవకొక్కీ "వెనుకకు నెట్టబడి ఇనుప చట్టము లేక 
మార్లదర్శినివెంట |క్రిందికిబోవును. అనగా మొదటికొక్కీ కి క కట్టబడిన 
అచ్చు పైకి లేపబడినది, కటాంజనమందు మాయబడిన క న 
"నేదగా నుండబడిన నం యోగతం (తికి ఒత్తిడీ లేకపోవుటచేత ఏనం 
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గతం|తికి సంబంధించిన రెండవకొక్కీ పఠుఖండమువెంట పె కిబోవును, 
మొదటికొక్కీ_ మార్లదర్శినివెంట [క్రిందికిబోవును, అనగా అచ్చు 
క్రిందికి బోవుచున్నది. ఈ విధమున నేర్చజిన అనికి శేంద్రపు 
అని (Centre shed) యనిపేడు, ఇందువలననే దీనికి కేంద మూల 
(గథిన యం(త్రమని పేరు, పకుఖండము పై కిబోవునప్పుడు దానివెంట 
అవర్తని (30ఇ10 మె కిబోవును. ఈ అవర్తని టె కిబోవుటచేత 
మరాళగళము (Swan Neck) సె క లేపబడుచున్న ది, మరాళ ౫ళము 
ఎప్పుడు పైకి లేపబడునో అప్పుడు ఈ మరా'ళగళమునకు అమర్చ 
బడియున్న మర చట్టము (34%00) పైకి లేపబడును, ఇట్లు మర 
చట్టము పెకి "లేవబడినయెడల _స్హంభిక భారోళత్ళ ఫుకొక్కి_ (Pulling 
009 లా? బడును, అట్లు లాగబడుటవల్ల _స్తంభిక ఒకసారి లేక 
ఒకతట్టు తిరుగును, అప్పుడు రెండవ కటాంజనము _సంఖికమిాద 
వచ్చుచున్న డి: ఇవ్వీధమున కటాం జనములు ఒకటివంతున ఒకటి 
వరునగా _న్తంభికమిాద వచ్చుచు తిరుగుచుండును, _న్తంభిక తిరుగు 
నప్పుడు ఈ _స్తంభిక అటుఇటు చలనమొందకుండ అనగా సంయోగ 
తం(తులకు నేరుగానుండుటకుగాను ఇరుపక్కల _స్తంభికమోద బిగు 
వులు లేక వేధనలు (Hammers) ఉంచబడియున్నవి. సంయోగ 
తంత్రులు కటాంజనముల రం[ధములకు చేదుగా లేకుండినయెడల 
దీనిని సవరించుటకుగాను పై వురలు (౧10 5టయంళక) అమర్చబడి 
యున్నవి* (5116 adjustment of the cylinder) _న్తంఖిక వటవాలుగా 
నుండినయెడల దీనిని సవరించుటకుగాను [కింది మరలు (Cylender 
adjusting screws) అమర ఎబడియున్నవి, (Vertical adjustment of 
the cylender) మోటళోలను (116781) ముందుకు లాగిన యెడల అడ్డ 
పస్సై, _న్తంఖికను పై కెత్తుచున్నది. అప్పుడు కటాంజనమందున్న 
శండవ, వతున రం|భములు సంయో గతం తులకు "నేరుగా వచ్చు 
చున్నవి. అనగా రెండవ నమూనానేతను చేయదగును. మాట 
కోలను వెనుకకు నెట్టినయెడల _స్తంఖిక (క్రిందికి దిగును, అనగా 
మొడటి నమూనానేతను నేయదగును, (చిత్రము 166) ఇవ్విధమున 
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ఈ యం[తమందు రెండు విధములైన చేతలను శేయుట కనుకూల 
మగుచున్నది. ఈ యం(తవిధానము చాల సులభముగా నుండుట 
చేతను, అని మధ్యగా యేర్పడుటచేతను, నేత త్వరితముగా జరుగుట 


1 మ 





[| 


Lire 
యయ. 
/ 


జానే 19, £ 
చేతను, పలువిధములై న చి[తములను చాల సులభముగా వేయ 
గలుగుటచేతను, ఇందు వలాటి ఇబ్బందులు లేకపోవుటచేతను నీ 
యంత్రము చేయువారికి మంచి కొఆముట్టని చెప్పదగును, (చిత్రము 
191) 189 వ్య చిత్రమునకు నూచన:(1, 2) కొక్కీలు ౧003) 
(కి) పతఖండము (ఆల (4) సంయోగతీం!8 (Tempered steel 
wire or needle) (5) _న్తంభిక (Cylender) (6) బిజు లేక నెట్టు 
సపెమై (Spring అంబు. (7) ఇనుపచట్టము లేక మార్లదర్శిని (1౫1646) 
(8) అచ్చు (Heald) (9) నిన ర్లమిటకోలలు (Reversing levers) 
(10) కటాంజనములు (Lattice) (11) దండము (Rod) (12) అచ్చు 
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స్‌ నే కె ‘Upper shaft) (18) అచ్చు (కిందిప ప్లై (Rottom thaft) 
190 వ, చీ తమునకు సూచన: (1, 2) మ్రైవమరలు Thumb 





screws) (8) మరాళ గళము (san neck) (4, 5) (కిందిమరలు 
(Cylender adjusting screws’ (6) _న్తంభిక (Cylender) (7) మోట 
లోల గతాలు (8) అడ్డప స్పై (౧1088 piece® (9, 10) బిగువులు "లేక 
వేధనలు (Hammers, (11, 12) బీట్డులు (Springs) (18, 14) 
క్రొలికీలు (౮4౦6. 


6. జాక్వ్యార్డ్‌ సి కుం తంతుచైత్య నిర్మాణము 


(Jacquards and Harness Building) 
మేలైన గొప్ప చిత్రముల చేయుటకు ఎక్కువగా అచ్చులు 
శావలసియున్నవి. ఇన్ని అచ్చులను మగ్గముమోదనుంచి నేయుటకు 
సాధ్యపడదు. అయితే అచ్చులకు మారుగా ఒశేవిధమున సంధిత 
పక) మగు పోగులన్నిటిని ఒక్కొక్క కొక్కికి (Hook) కట్టి 
అనగా యంతనుం దెన్ని కొక్కీలున్నవో అన్ని వ్యత్యాసములగు 
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పడుగుపోగుల మోడను ఇ్రక్టమువచ్చినన్ని 'ేకలమాదను ఎటు 
వంటి చితములవై నను చేసి వాల సులభముగా నేయదగును, 
కనుక కొక్క లకును మరి పడుగుపోగుల వడులకున్ను కట్టబడు దార 
ములకు తంతుషై త్వము Harness అని పిలువబడుచున్నది. 
ఈ (కంద వివరింపబడిన అపష్టసూ|త్రముల ననుపరెంచి, తంతుచె త్య 
నకాను గావింపబడును, 

(1) యంషతముయొక్క_ శ_క్సి అనగా ఆ యం(త్రమందెన్ని 
కొకీ..లున్న వో, ఆకొక్కీ_లు, అంచుబకును, మజీ మధ్యభాగపు గుడ్డ 
కును, ఎట్టు విభజింపవలయునో, తెలిసికొని యామేకకు నిర్మాణము 
చేయదగును, జాక్య్వాన్‌ డ్‌ యం[తములందు కొన్నిరకములు గలవు, 
(ఎ) 100 కొక్కీ_లుగలిగిన యం(త్రమందు ఒకవరునకు ఖు) 
4 కొక్కీ్లలవంతున 96 కొక్కీలుంచబకును. (బి) 200 కొక్కీ_లు 
గలిగిన యం[తమందు ఒకవరునకు 8 కొక్కీ_లవంతున 192 కొక్కీ_ 
లుంచబకును, (సి) 400 కొక్కీలు గలిగిన యం[త్రమందు ఒక 
వరునకు 8 కొక్కీ_లవంతున శీరి4 కొక్కీలుంచబడును, ఇందులో 
అంచులకుగాను (ప ల్యేకింపబడిన కొక్తీ_లు చేలుగలవుః 


(2) పడుగుయొక్క_ నెంబరు, పన్నయొక్క._ నెంబరు, వెడల్పు 
మరి ఎన్ని నంధితముల్నునవో _ తెలిసికొని పన్నెకు తగినట్టి సంనర్ల 
పలక (Comber Board) నుంచవ కను, ఎట్లనగా ఒక ఆంగుళ మునకు 
నంనర్గవలక లోనున్న రం[ధ్రముల సం ఖ్యకును వుజీ ప న్నెయొక్క_ 
నెంబఠుకును నరిననూనముగా నుండవ లను, 

(క) యంత్రమం దట్ట లేయేభాగమం దుంచవ లెనో నిర్ణయ 
ము జేసికొనవలెను, (ఎ) ఈ నిర్ణయ మనునరించి పడుగువోగులు 
స్థూణవడుల (121 లాం) ద్వారా తీయబడుచున్నవి. అదెట్లనిన 
అట్టలను ఎడమ లేక వెనుకఫాగములం దుంచినయడల ఎడము 
దిక్కునుండి కుడిదిక్కుగా పడుగుపోగులను తీయవలెను, అట్టలను 
కుడిలేక ముందుభాగమం దుంచినయెడల కుడిదిక్కు_నుండి ఎడమ 
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దీకు_గా పడుగుపోగులను తీయవలెను, చేయువారికి మొదటి కొక్కి_ 
నమాపములోనుండుట ఆవశ్యకము, బ్రందుచేత సాధారణముగా ఎప్పు 
డును అట్టలు ఎడమభాగమం దుంచబడును, (వి) ఈ నిర్ణయ 
మనుసరించి వొక్కీలవరునలు వర్పడుచున్నవి, అబదెట్లనిన కుడీ లేక 
ఎడమ భాగములందు అట్ట లుంచినయెడల కాక్క లవరునలు అడ్డ 
ముగా నేర్పడవ లను, (చిత్రము 192) ముందు లేక వెనుకభాగము 
లందు అట్టలుంచినయెడల కొక్కీ_.లవరునలు నేరుగా అనగా పడుగు 
వె వుండును, 


(క) వ్రైవిషయముల గమనించి ఆమేరకు సిద్ధపడినమిదట 
తంతువైత్య నిర్మాణమునకుగాను కావలసిన దారములు సమకూర్చు 
కొనవలెను, ఇట్లు సమకూద్చకొనునప్పుడు వనెంబరు దారము 
తగినదో నిర్ణయించుకొని ఆ నెంబరు మేరకు [క్రింద వివరింపబడిన 
ఆయా కొలతల ననునరించి సిద్ధము "వేయవలెను, ఈ దారములు 
మబుగునూనె దారములు (Varnish గా నుండుట మంచిది, 
(ఎ) అధసూ స్పూత్రము(1Lower c01plinథ్రదీనిపొడవు 2 బె _క్రీలుండవ లెను, 
(బి) నంధిసూత్రము (Upper 601pling) దీనిపాడవు i: మూర నుండ 
వలను, (సి) ఊర్ల పగామిసూత్రము (Mounting cord) దీనిపౌడవు 
కి మూరలు మరి 2 బెత్త లుండవలెను, (డి) అంతిమసూ( త్రము 
(Tail cord) దీనిపొడవు 4 బె _త్త లుండవ లెను, 


(5) సంధిసూ(తములకు (క్రమముగా అనిని వేసి ఆవల ఒకక 
సంధిసూ(త్రమునకు ఒక్ర_క్క._ న్థూణవడివంతున కట్ట యా స్థూణవడి 
(క్రింద అధసూ (త్రమునుకట్లి ja అధసూ త్రమునకు శివకము 
(Lingo) న. చబడును, ఇవ్విధమున సంధినూ|త్రములన్ని టెక కట్టిన 
మొదట అని రండు. పక్కలనుండు దారముల సంధులగుండా రెండు 
ఇనుపకడ్డీలను తీసి ఆవల పై ఇనుపకడ్డీకి వదనగా ఒక్కొక్క సంధి 
నూ|త్రమునకు ముడిని వేయబడును, ఇట్లు నంధిసూ [తము లన్ని టికి 
ముడులను వేసినమిోదట మగ్గమునకు అడ్డముగా ఈ రెండు ఇనుప 
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కడీలనుంచి స్తూణవడులన్ని యు ఒకే వరనయం దుండులాగున 
Gs 

నవరించి, ఆవల పడుగుపోగులు స్లూణవడుల మధ్యర ౦(ధములద్యా రా 

తీయవ ను, 

(6) ఒక్కొక్క నంధితమం దుండబడీన (పతిమొదటి వోగును 
కఫలకముమిాద గుర్తించి అనగా నంధితముల మేరకు పోగులను 
ంనర్లఫలకముమి=ంద భాగింపవలెను, (చిత్రము 192) ఇట్లు నంసర్ల 
ఫలకముమోడ భాగింపబడిన మోదిట గు క్తుకుగాను సన్నని ఇనుపకమో జ 
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లుంచి ఆవల దీనిని కొంచె మేటవాలుగా బెట్టి నంధిసూ[త్రములు 
సంనర్లఫలకముయొక్క_ రం[ధములగుండా తీయబడును, ఇట్లు సంధి 
సూ(త్రములన్నిటిని తీసినమోదట సంనర్షఫలకమును నమముగానుంచి 
బంధించవ లెను. స్తూణవడులనుండి సంసర్లఫలకము అడుగుభాగము 
యుక్క_ యెత్తు 1 జాన 2 |వేళ్లుపొడవు యుండవలెను! సంనర్లఫలకము 
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"సె భాగమునుండి యం[త్రముయొక్క_ అడుగుభాగమువరకు కి మూరలు 


(7) కొక్కీల కంతిమసూ(త్రములనుకట్టి ఆవల అంతిమసూ త్ర 
ములకు ఉోర్థ్వగామి సూ త్రములనుకట్టి యా డోర్థ్వ్వగామి సూత్రము 
లకు నంధిసూ[తములను [కముముగాను వరునగాను కట్టబడును. 

(8) మధ్య (తాళ్లను సంధిసూ(త్రములకు కట్టునప్పుడు చివర 
యందున్న కొక్కీకి అనగా ఇప్పుడు మన మగ్గముమోద 200 కొక్కీ.లు 
గల జాక్యార్డ్‌ యం[తమున్నదని భావింపుము, ఇందు కడపటి కొక్కి 
192 వ, కొక్కియగుచున్నది. (చిత్రము 192) ఈ కొక్కి ౩కే (పథాన 
మైన కొక్కియనియు, మార్షదర్శకమగు కొకీీ_ (Leading hook) 
యనియు పిలువబడుచున్నది. ఈ నొక్కికి (తాళ్లనుకట్టి యీ (తాళ్ల 
నొక్కొాక్క-టిని నొకొ_క్క_సంధితముం దుండబడిన 192 వ, రం(భము 
నుండి తీయబడిన నంధిసూతముయొక్క_ ముడికి జతవర చబడును, 
ఇట్లు జతపరచినమోదట సంనర్లఫలకముమోద నుండబడిన నన్నని 
కమ్మోలను మజి మగ్గమునందు అడ్డము నుంచిన ఇనుపకడ్డీలును 
తీయబడును, ఈ విధముగా తంత్పువై త్యని ర్మాణము గావింపబడు 
చున్నది. (చిత్రము 192), 

(1) జాక్వార్డ్‌ స్‌ (Jacquards) 

ఈ యంత్రము (ఫ్రాన్స్‌ జేశస్థుడై న జాక్వార్డ్‌ అనునతడు 
1800 వ నం! కనిపెబ్టను, అందువలన ఈ యం(త్రమునకు అతని 
చేరేయుంచబడెను. ఎక్కువ పడుగుపేకలమిద అనగా మేలైన 
గొప్పగొప్ప చిత్రములను అంచుల కేశాక గుడ్డ వెడల్పున ఈ యంత 
ములయందు వాల సులభముగా వేసి చేయదగును, చేనేత పరిశ్రమ 
లందు 100 మొదలు 400 కొక్కీలవరకుగల యం([తము లుపయో 
గింపబడుచున్నవి. (1) 100 కొక్కీలుగల జాకార్టర్డ్‌ (200 Hooks 
Jacquard) (2) 200 కెక్కీ_లుగల జా క్వాల్డ్‌ (200 Hooks Jacquard) 
(8) 400 కొక్కీ_లుగల జాక్యార్డ్‌ (400 Hooks Jacquard) ఈ 
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యం(త్రములమొక్త నిర్యాణము అధోేనన్ని హిత మూల గధన యం (త్రము 
(Bottom closed shed dobby. వడౌనున్న ది కాని ఇందు _స్తంభిక 
నాలుగుడిక్కుల నిరాణము చేయదగును, అనగా మగ్గముమోద 
యంత్రమును నాలుగుదిక్కుల బిగింకవచ్చును (1) ముందుభాగమున 
స్తంభికయుంచుట (6ylinder to the frons. (2) వెనుక భాగమున 


MT) 


_నృంభికయుం-చ.ట 6ylinder to the back, (8) కుడిభాగమున _స్తంభిక 
యుంచుట 8౮11966 to the Right (4) ఎడమభాగమున _స్తంభిక 
యుంచుట cyhnader to the left, ఈ నృంభిక నాలుగు చదర 
ములు కలిగియున్న ది, ఈ నిడాణముల ననునరించి చిత్రములు 
గూడ నిర్మాణమందు కొంత మాప్పుకలుగుచున్నవి. ఈ యంత్ర 
మందు అట్టలుంచు. పద్ధతియు, కొక్కి_లుంచు పద్గ్షణియు మరి సంనర్ల 
పలక nha Board, నుంచు పజ్ఞకి యు తంతుచె చైత్య న్‌ 
మందు వినదముగా చెప ప్పబడియున న్నవి, -ఈ యం[తమం వొక 
(తొక్కు డుక జ్ఞ యున్నది, ఈ (ప క్కుడుకజ్ఞకున్ను పై మోట 
కోల కేక ఉనా పకమాటకోల Top Lever or Lifting lever) కున్ను 
(తా శాకుకట్ట బడును, ఒకొ_క్క_శేకకు ఒక్కొక్క అట్ట (024) వంతున 
చిత్రమం 'దెన్ని పేకలున్నవో అన్ని అట్ట లుంచబడును, చిత్రము ననున 
రించి ఈ అట్టలకు ఖండనయం[తము (card cutting Machine) వలన 
రం[ధములు క చేకలమేరకు వరునగా అట్టలను జతపరచి 
అనగా ఇరుప్రక్కల (తాళ్ళచే అల్ల బడి (Lacing) యుండును, ఇట్టి 
అట్టలనొలుసును న్పంభికయందుంచి, మొదటి అట్లకును మతి కడపటి 

అట్టకును జతవజుచ బడును, ట్లు సిద్ధపర చబడినమీ దట (తొక్కుడు 
కళను తొొక్కినయెడల పై చ మోాటకోలవెంట పతుఖండము (eriffe) 
కు వకిబోవును, పతఖండము = పై కిబోవుటచేత డాని కంటియుండు కత్తి 
కమ లేక అసిఖండము (Knife bar) పెకీ బోవుచున్నది. పతమఖండ 
'మెప్పుడు ww వెకిబోవుచున్నదో అప్యడు 'అట్టయందు రం(భము లుండ 
బడిన స్థలములకు చేధగానుండు కడ్డీల Nsedlesకు ఓ ల్పిడి లేకుండుట 
చేత -ఈ కడ్డీలకు సంబంధించిన క్రాక్కి_లుగూడ అట్లనే నిలిచి 
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యుండును, ఇట్లు నిలిచియున్మ_ కొక్కీలు అసిఖండముమోద పడి 
డానివెంట సై కిబోవుచున్నవి, అనగా ఈ కొక్కీ_లకు కట్టబడి 
యున్న పడుగుపోగులన్ని యు వె కిలేచుచున్నవి. అట్టయందు రంధ్ర 
ములు లేని స్థలములకు నేరుగా నుండబడిన కడ్డిలకు ఒత్తిడి కలుగుటవేత 
ఈ కడ్డీలకు నంబంధించిన కొక్కీలు వెనుకకు నెట్టబడి అట్లనే 
నిలిచియుంకును. ఈ కొక్కీలకు కట్టబడిన పడుగుపోగుల్నయు నాడె 
నడచుపక్తై (Race Board కంటియుండును, జ్రవ్విధమున చేర్పడిన 
అనికి అధోభాగప్రుఅని Bottom 506) యనబడును, పతు.ఖండము 
సె కిబోవునప్పుడు దానివెంట ఆవ్తిని (30ఇ10) ప్రైకిబోవును, ఈ 
ఆవ రని పై కీబోవుటచేత మరాళగళము (ఏman Neck) ఛై కిలేప 





బడును. ఈ మరాళగళమునకు అమర్పబడియున్న మర చట్టము 
(Batten) సై కిలేవబడుచున్న ది, మరచట్టము పైకిలేవబడినయెడల 
_స్తంభికను భారోళత్ళపుకొక్కి (pulling hook) లాగును, ఇట్లు లాగబడుట 
వలన _స్థంభిక ఒకసారి లేక ఒక తట్టుతిరుగును,. అప్పుడు రెండవ అట్ట 
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నృంభికమాద వచ్చుచున్నది, _స్తంభీక యడమనుండి కుడికితిడుగును, 
ఐవ్వీధమున అట్టలు ఒకటివంతున ఒకటి వరునగా _న్తంభికమిాద 
వచ్చుచు కరుగుచుండును, భారోళత్టపు కొక్కికి ఒకతాడు కట్టబడి 
యుండును. తపృపేక పడినయడల దానిని సవరించుటకుగాను 
(తొక్కు_డుకజ్జను (తొక్కి ఆ(తాడును లాగిన _స్హంభిక వెనుకకు 
తిరుగును, ఈ విధమున ఈ యం(త్రమందు (చిత్రము 19కి) 
మేలైన గొప్ప చిత్రముల (చిత్రము 197) ను వాల సులభము 
గాను, త్వరితముగాను 'నేయదగును, 


7. ఖండన యంత్రము (Gard cutting Machine) 


ఈ యం[తము అట్టలకు రం(భములు వేయుట కుపషయో 
పడుచున్నది. ఇందు రెండు విధములై న యం(తములు గలవు (1) 
100 కొక్కీలనుండి 200 కొక్కీ_లవరకు రం|భములు వేయుయం[తము 
(2) 200 కొక్కీనుండి 400 కొక్కీలవరకు రంధ్రముల వేయు 
యంత్రము, చిత్రము ననుసరించి రం[ధములు వేయునప్పుడు 
వరునలును మరి సేకలును చాల సులభముగా ఈ యం(తము 
వలన గు_ర్జింపబడుటచేత నెటువంటి చి।త్రములనై నను చాల 
సులభముగాను త్యరితముగాను రం(భములు వేయదగును, అట్టల 
యొక్క కొలత అజాక్వార్డ్‌ యం(త్రమందున్న కొక్కీల నంఖ్యనుబట్టి 
నిర్ణయమగుచున్నది. ఎట్లనగా ఒకవరుసలో నెన్నికొక్కీలున్నవో 
దాని ననుసరించి అట్టలయొక్క_ వెడల్పుంచబడును. ఆవరునల పొడు 
గున నెన్నికొక్కీ లున్నవో డాని ననుసరించి ఆట్టలయొక్క_ పొడ 
వుంచ బడును, ఇట్లు నిర్ణయింపబడిన అట్టలు నరినమానముగా నుండు 
నట్లు కత్తిరింపబడును, అమ్విధమున అట్టలన్నిటిని సిద్ధపర చినమిాదట, 
చిత్రము నిర్మింపబడిన చదరపు కాగితమును తీసికొని 8 గదులకు 
లేక 8 పడుగు పోగులకు ఒకగీతవంతున నీ గీతలు చక్కగా నగు 
పడునట్లు చదరపు కాగితముమోద గీయవలెను, దీనివలన రంధ్ర 
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ములు చేయునప్పుడు గుర్తింపు వాల సులభముగా నుండును, అట్ట 
లకు కుడినుండి యెడమదిక్కు_.గా రంథములు వేయబడును కావున 
నమూనాబల్ల (Pattern board) మోద చిత్రము నిర్శింపబడియున్న 
చదరఫు కాగితమును తల| క్రిందుగా బెట్టి నసాలుఛశమూలల నూదులు 
(గుచ్చి యుంచబడును, ఇట్లుంచుటవేత కడపటి పేకనుండి అనగా 
కడపటిసంఖ్య అట్టనుండి (పారంభమగును, ఈ అట్టలకు రంధ్ర 
ములువేయు బట్టనగా చిత్రము 194 మతి 195 లో నుండబడుఫాగ 
ములను అనగా ఆభాగములను సులభముగా గు ర్హింపబకుట కిచ్చిన 
సంఖ్యలను గమనించుచు చదివినయెడల సికు ఈ యం[తవిధానము 
చక్కగా బోధపడగలదు, (1) మొదటి (తొక్కుడు (194 Treadle) 
ను (తొక్కి ఆవల (4) మందగామినియొక,__ (తౌడు (Carriage 
thread) ను లాగవలెను, ఇట్లు లాగుటవలన (5) మందగామిని లేక 
భార వహిీానిని (Carriage) (6) స్థూలక. ండము (Head stork) నొద్దకు 
జేర్పబడను, మందగామినివెనుక (7) బఠువు కట్టబడియుండును 
న్థూలఖండము ముందు భాగమున (8) కీలనసూచి (Pegging pin) 
అమర్చబడియున్నది, స్థూలఖండము చెనుకభాగవమందు (9) మోటులు 
(౫1980269) అమర్చబడియున్న వి, మందగామినిని స్థూలఖండమునొద్దకు 
'జెర్చినమిాదట (10) మాటవొలికి (Catcher) అముకబడును, ఇట్లు మోట 
కొలికి అమకబడుటచేత (11) కొక్కి_ Hook మకీ లేపబకుచున్న ది, 
అప్పుడు అట్ట స్థూల ఖండము క్రింద నుం చబడును. అట్ల స్థూలఖండము 
(కింద నుంచబడిన మీదట మోటకొలీకి వడలబడును, ఇట్లు వదల 
బడుటచేత అట్టను గట్టిగా బట్టుకొనును, ఇప్పడు (12) నమూనా 
బల్లమిాదనుండు చిత్రము మేరకు మోటులను (వేళ్ళ చే అముకవ లెను, 
ఎట్లనగా చిత్రమందు పైన (౮9) గల గుర్భులకు రంధ్రములు వేయ 
బడును, అనగా ఆస్థానములందు మోటులను అమకవలెను, [క్రింద 
(Dింళయబ గల గుళ్తులను వదలవలెను, ఈ విధమున మొదటివరుసకు 
రం(ధ్రములు వేసిన మీదట (2) రండవ [తొక్కుడును (తొక్కి 
అవల (1) మొదటి (తొక్కుడును |త్రొక్కు_టచేత అట్టప్రై కి జరుగును, 
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అప్పుడు చెండవవడన రం|ధములు -వేయదగును. 1, ఆవల ౨, 
(తొక్కుడులను (తొక్కి నయెడల (8) అధోగామి 16793) [క్రిందికి 
బోవుచున్నది ఇటు అధోేగామి కిందికి బోవుటచేత మందగామి వెనుకకు 
జరగును. మందగామికి కట్టబడిన_తాడు (12) నమూనాబల్ల మాదుగా 
వచ్చుచున్నది. ఇందు (18) సూచి [ప్రదర్శిని ‘Pin indicater) 





యనబడు ఒక చిన్నసూది గలదు. ఈ సూది వరుసలను చూస్త 
చుండును, దీనివలన అట్టయందు సులభముగా నెన్ని వరుసలకు 
రం(ధ్రములు వేయబడినది తెలియును, నమూనాబల్ల కిర పక్కల 
(14) రెండు గుబ్బ మెలికడ్డీలు (worm 81108) అమర్చబడీయున్నవి, 
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గుబ్బలకు దారము చుట్టబడియుండును, గుబ్బనుగాని లేక డారమును 
గాని (లైవ్పీన చిత్రమునందు ఒకచేకనుండి రెండవపేకకు (15) 
దర్శకదండము (౪116 ఇండ) సై కిబోవును, దీనినిబట్టి చ్మితమునందు 
చీకల గు_ర్జింపు చాల సులభముగా అతెలియనగును, (16) భారో 
గ్లపుకొక్కి_ చిన్న లేక పెద్దరం(ధములు వర్పడుట కుపయోగపడు 
చున్నది. ఈవిధమున నీ యంత్రమందు యం(త్రవిధానము చాల 
సులభముగా నున్నది. ఈయం[త మొకబల్ల ఆకారము గలిగి 
యున్నది. (చిత్రము 196) 


తి, అచు పేటు (Draw boy Harness) 
ww ౧౧ 


ఈజిస్ట్ర చేనేతిపరిశ్రమము వృద్ధికి రాకముందే అనగా బౌద్ధ 
యుగమునాటినుండి (క్రీ, శ. 1850 వ నం॥వరకు హిందూటే?పు 
చేనేతిపర్మిశమము (ప్రపంచవిఖ్యాతి బొందియుండెను, అచ్చు పేట్లుంచి 
రవసెల్లాలు, మజ్హీనులు తయారుచేసి పర చేశముల కెగుమతి జేయు 
చుండిరి, 1850 వనం! నాటినుండి పూర్తిగా నీ పరిశమము 
నశించెను, ఇప్పుడిప్పుడు తిరిగి అభివృద్లినొందుట కవకాశములు 
గలుగుచున్నవి, అచ్చుపేట్లు (పత్యేక పడుగుమోద చేర్చడుచున్నవి, 
అనగా ప్రత్యేక పడుగుపోగులు మతి నేయబడుచున్న గుడ్డయొక్క_ 
పడుగుపోగులతోగూడి ని ర్ధాణమగుచున్నవి. ఈ చిత్రములు పడుగు 
మోద వంఫుగా లేక మడుపుగా లేక అంటియుండునట్లుగా నుండుట 
చేత దీనికి తేలగిల్లు చిత్రములు (Lapped figures) అనబడును, 
ఇందు గిలక (40907) గాని లేక మతి యే యం|తేమునుగాని యుంచి 
చేయబడుట లేదు. ఒకచట్టమందు కొన్ని కడ్డీలు అమర్చ బడియుండును, 
ఈ కడ్డీలు నిలువుగా నుండి కన్నులు గలిగియుండును. దీనిశే అచ్చు 
ఇట్టమిని'పేరు, (ప్రల్యేకపడుగులకు నేరుగా మగ్గముమోద ఇరుపార్శ్వ 
ములందు ఈ చట్టము లమర్చబడియుండును, చిత్రము ననుసరించీ 
ఒకొ_క్క_పేకయందు లేవబడు పోగుల వడులన్నిటిని ఒకగుత్తిగా 
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కకి యీ గు తిని ఈడ్పుదానగ ములకు కట్టుదురు, ఇట్లు ఆ చీత్రమం 
వి, నాని 
దెన్ని పేకలున్నవో అన్ని ఈప్పదారము లుంచబడును. అటువిమ్ముట 
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నుండబడీన అచ్చు చట్టములోని మొదటికడ్డీకన్ను అనగా మొదటి 
రం(ధముద్వారా తీస, ఆవల దీనికి శేవగొ నుంచటడిన “రెండవ అచ్చు 
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చట్టములోని ముదటికడ్డీ రం ధముడ్వారా తీయబడి [క్రింద అమర్చ 
బడియున్న ఈడ్చుపష్టెకు నేరుగా సీ దారము కట్టబడును, ఆవల 
కుడిపక్క. నుండబడిన మొదటి ఈడ్సుదారమును తీసికొని దీనిపై 
నుండబడిన అచ్చు చట్టములోని మొదటికడ్డీ రం[ధమునుండి తీయ 
బడును, ఇప్పుడు ఈ రం(ధముగుండా ెండుదారములు రీయ బడీ 
యున్నవి. ఇందులో మొదటిడార మునకు ఇప్పుడు తీయబడిన చార 
ము కొంతదూరమున జతపజఅచబడును, అనగా ముడివేయబడును, 
ఇవ్విధమున వరునగా తక్కిన ఈడ్చుదారములన్నియు కట్టబడును, 
బ్రట్లు మగ్గమును సిదపజచినమోదట ఈ ఈడ్చ్బుదారములను లాగు 
టకు ఒక మనివి కావలెను, ఈ మనిషీ ఈడ్పుపక్టైవద్ద కూర్చుండి 
లాగుచుండును. అడెట్లనిన మొదట 1వ ఈడ్పుదారము లాగబడును, 
నాజెపోయి తిరిగి వచ్చినతోడనే యా దారమును వదలి 2వ 
ఈడ్సుదారమును లాగును, ఇవ్విధమున (కవముముగా లాగుచుండును, 
దీనిననునరించియే ఆకర్ష ణవు గిలక (drawboy dobby) నిర్మింప 
బడినది, చిత్రము నూద్చచెందవలెనన్న తిరిగి మై విధమున ఆచ్చిత్రము 
మేరకు ఈడ్చుదారములను కట్టవలెను, ఇప్పటికిని ఈ (క్రమము 
కడపజిల్లాలో అనగా ఉప్పరపల్లి మాధవరం పుల్లంపేటలలో అతి 
విసారముగా వాడుకయం దున్నవ్‌, 


9. ప్రత్యేకపు సేత పెట్టు (Extra weft figures) 


(ప్రాచీనకాలమునుండి (క్రీ. శ, 1850 వ సం!వరకు నా పరి 
(శ్రమ (పపంచవీఖ్యాతియం దుండెనని ఇదివరలో చడివియున్నారు. 
అప్పటిలో 500 వ నెంబరు పడుగునందు జరితో బుట్టాలు బుట్టాలు 
గాను మజి పలువిధములైన చిత్రములు (ప్రఠ్యేకవు పేకపేట్లచేత 
సిర్నాణముజేసి రోము, పారళశీకపు చేశముల నారీమణులకు హిందూ 
"దేశమునుండి యెగువుతి యగుచుండెనని 'పోరుబ్బు వాట్సనుగాణి 
రచించిన (గంథమువల్ల ను వుతి'భేర్ని యర్‌” చరిత్రకారుడు రచించిన 
(గంథమువల్ల ను తెలియుచున్నది. "వక పేటు పడుగుమోద అంటి 


120 


యుండునబ్లుండును. ఈ జట్లను నిరా అముచేయుటయందు రెండు 
విధములు గలవు (1) నమదూరమున నిర్శాణముచేయుట. (2) 
అక్క_డక,పె ని క్భాణముచేయుట, (1) నమదూరమున నిర్నాణము 
చేయుటయందు చిత 
ము ననుసరించి వడి 
| గుతుల విర యించి 
అ annuus పాపి ర 
RTL 


3 en su క్‌ 
మనలను... అనని జణకానననిల జఇకను ఒకటివంచున 
fo CRT 


ఒకటి తీయబడును, 
(చిత్రము 198) (2) 
అక్కడక్కడ నరా 
అము జేయుటయందు 
వడిగుత్తులు తేకయ 


BU అ | 
BRE TTT చోట్ల పె విధమున 





IDLING DNRE NRRRREGSERNEN చటు నిరాణము 


క్రిందిభాగమున పొడవై నదారములు తేలును, ఇట్టిదారములు కత్తి 
రింపబడును. క_త్తిరించునప్పుడు చారములు డఊూడిపోకుండుటకుగాను 
చేటుచుట్టు గట్టినేత చేయబడును, సువూరు 15 నం! [కిందట కడప 
జిల్లా మాధవరంలో కీ. జే, మేరువ పాపయ్యగారి వెంకటయ్యగారు 
మామిళ్ళ వెంకటదాసుగాద మతి "దేవరకొండు గోపాలకృష్ణయ్య 
గార్ల చేత గామాయణమంతయు ఒక చీరెయందు ఇబ్రమిడించి చేయిం 
చెను. జమోంచదారులు, రాజులు దీనిని మాచి ఆశ్చర్యపడి లేకాని 
తీసికట్టుకానుటకు భయపడిరి, ఆవల దీనిని దొంగలు అపహరించి 
కాల్సిరి, వెంటనే దొంగలు పట్టుబడిరి, ఇందు మూడువీసెల వెండీ 
'తేలెను, దీనివలన -ఈకళ అంకురమున్న దనియు (ప్రభుత్వమువారు 
ఆదరించిన తెరిగి (ప్రపంచమును ఆకర్షించునట్టి భ_క్తిరాగలందులకో 
నంచేవాములేదు. 
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4-వ అధ్యాయము 


1. సన్నాహ విధానములు (Preparatory process) 


దారమును గుడ్డగా తయాదుచేయుటకు ఏకదళపజ్ల్షతులు గల 
వివిధకార్యములలో గూడియున్నది, (1) దారముచుట్టుట (ఇ 
winding (2) ఆసుపోయుట (Warping (8) గంజిని పెట్టుట లేక 
గ ంజిసి పెట్టి పడుగుచుట్టుట (Sizing or Sizing and Beaming, (4) 
తంతునంయో జనము (Twisting in) (5) చేతిమగ్గము (Hand loom) 
(6) పడుగుచుష్టుట (Beaming) (7) తంతుకర్ష ణము (Drawing షు 
(8) చినమగ్గములు (FlyShuttlelooms (9) చట్టపుమగ్గము 
(Frame Loom) (10) మగ్గ మమిద్బట (Looming (11) పేక 
సిద్ధపటు చుట (Weft Preparation) 
(1) దారము చుట్టుట (Yarn winding) 

మగ్గమునకు పడుగు సిద్ధ్దపజచుటకు మొట్టమొదట చిలపల 
నుండి దారము చట్టబడును, ఈ దారము చుట్టుటయందు మూడు 
విభములు గలవు, (ఎ) పంకెమోడద తోడుట (Parvatham winding) 
(బి) [భమములేక పంకెమోద చుట్టుట (Bobbin winding (సీ) పంయె 
ఆవృ_ర్తియం|త్రము (Bobbin Winding machine) 
(ఎ) పంటెమీద తోడుట (Parvatham Winding) 


క్షదుళ్లు లేక కుక్క_ళ్లు నుండి చారము వేరుగా పంెట 
(Parvatham) మదికి తోడబకును, ఈ పంకొకు మధ్య ఒక పొడ 
వెన గుం|(డని కట్టయుండును, ఈ కప్టెకు సుమారు రెండు అడుగులు 
విడిచి ఆవల 'వెదురుదబ్బల చేత కరాచియెన అకారముగా నిర్మిం 
తురు, దీనినే పంటు అని పిలుతురు. కదురు లేక కుక్క_ళ్లు నుండి 
దారముకొొనను తీసి పంెబెకు జతపటుచి, పంకె కట్టను తొడమిద 
నుంచుకొని, చేతితో ఆ కల్ల (త్రిస్సబడును, ఇట్లు |త్రిప్పబడుటచేత 
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కదురునుండి దారము పంపకు చుట్టబడుచున్న ది, దీనివలన దారము 
వాల నిదానముగా దుట్టబడుట యే గాక్క కాలము వ్యర్థము, మతి 
(కమయు కలుగు చున్న ది. లేక చిలప (మమ నుండి దారము 
వంకెకు |కిప్పబడును, ఆ బెట్లనిన, బరాటి లేక వలిగం పంటు 
(Vertical Hank Holder or Vertical Swift’ అను ఉపకరణము 
_స్తంభిక ఆకారము గలిగి 
వెదురు దబ్బలచేత కట్ట 
బడియుండును, సాధారణ 
ముగా ఈ బరాటిని 
నయము (F॥n6) దారము 
లకు వాడుదురు, చిలపను 
బరాటికి ఉంచి, కట్టు 
శాం 199, (268) ను విప్పి దారము 

: కొనను పంశుకు జత 

పజచి సై వీధమున [దిప్పబకును, (చిత్రము 199) సూచన;:- 


యా 


1. బరాటి, 2. పంటు, 





(బి) భ్రమము లేక పంటెమీద చుట్టుట (Bobbin winding) 
లు 


చిలపలనుండి [భమము లేక పంటు (Bobbin) లకు డారము 
చుట్టబడుచున్నది. ఎట్లనిన చేనేత పరిశమలయందు వాడబడు 
రాట్నము (Winding hee) నూలువడుటకును (ఏం1హిర్రు ఊచలు 
"లేక కంజెలకు (Pins చారము చుట్టుటకును మతి( భమవము లేక 
పంతులకు దారము చుట్టుటకున్ను ఉపయో గపడవ లెను, ఇట్ట రాట్న 
మందు కదురు (5pIndle) నకు [(భమము లేక పరికె యుంచబడును, 
(భమము లేక పరికెలకు డబ్బాలు అనియు మజి బుడ్ల్డు అనియు 
వీలుతురు. లాటి (Cone hank Holder or cone Swift) అను ఉప 
కరణము నిలువుగా నుండి మైన కూచి ఆకారము కలిగి వెదురు 
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దబ్బలచేత కట్టబడియుండును, సాధారణముగా ఇట్టివి ముతకడార 
ములకు ౮002056) వాడుదురు. చిలపను లాటికినుంచి కట్టును విప్పి దారము 
కొనను డబ్బాకు జతపణచి రాట్నముయొక్క_ విడి (దిప్పుదుదు, 





(చిత్రము 200) సూచన:- క్కి లాటి, ఉ రాట్నము, 5. (భ్రమము, 


పరిక, బుడ్డి లేక డబ్బా 6 జాచ లేక కండే. 7, దారమువడుకు కదురు, 


(సి పరిణె ఆవృ త్తియంత్రము (Bobbin winding Machine) 
(భమములేక పరిమె (bobbin) మిద దారము చుట్టుట 
యందు కాలము వ్యర్థమగుచున్నది. అనగా ఒక్కొక్క పరికెవంతున 
దారము చుట్టబడుటచేత చాలకాలము పట్టుచున్నది, కావున పరికె 
ఆవృ_క్షియం(త్రమువలన ఒక్క్కాక్క-సారి ఆజుపరికులకు దారము 
చుట్టబడును, ఇందుచేత అజుమంది చేయుపనిని ఒక్క_డే అకతిశ్నీఘు 
ముగా చేయగలుగుచున్నాడు. ఈ యం[త్రమందు అలు కదుద్లు 
(Spindles) కలిగియుండి ఒక్కొక్క కదురునకు ఒకొ_క్క_ పరిజు 
వంతున నుంచబడును. ఒక్కొక్క పరికెకు ఒక్కొక్క. బరాటి (Hank 
holder or swift) వంతున వానినేరుగా (కింద అవుర ఏ బడియుండును, 
జారము బిరువుగా వచ్చుటకుగాను బరాటీలమధ్య తగిన బదవుంచ 
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బడును, ఒకొక, బనాటిక్‌ ఒకి్క్కెకట. చిలప Hank వంతున 
యుంచి కట్టు 16 ను విప్పి దారము కొనలను లేక పోగలనుదీసి 
మజాడు 72278116 or yarn guide" యందున ఇ చిలల ద్యారా 
అనగా పరికెలకు వేడగా నుండబడిన శెండుచిలలద్యారా దార 
ములనుదీసి ఆయా పరిశెలకు ఈ డారములు జతవజచబడును, 
అనగా చ్వుబకును. ఒకొ_క్క_ కదుదనకు ఒక్కొక్క చిన్న 
చక్రము జెక గలకవంతున [కంద అమక్చబడియుండును, ఈ గిలకల 
కును మజి డబా,ఫావపకము Tinroller ordrum. కును చార 
ములు కట్టియుందుకు, శడబ్బా స్థూపకము కొనయందు చిన్న పండ్ల 
చ|[కము 105 అమర్చబడి యుండును, పెద్ద పండ్ల చక్రము 
‘Fly wheel కును మజి ఈ చిన్న పండ చ [క మునకు సొలుసు జత 
పజచబడియుండును, 'పెద్దపండ్ర చ| కమును (తీప్పినయెడల చిన్న పండ్ల 
చక్రము తిదుగును, ఎప్పుడు ఈ చిన్నపండ్షచ(కము కిరుగుచున్న దో 
అప్పుడు దీనికి అమర్చ బడియున్న డబ్బా స్థూపకము తిరుగుచున్నది, 
ఈ డబ్బాస్థూపకము విరు సట చేత దీనికి కట్టబడియున్న గిలకలు, -ఈ 
గిలకలకు సంబంధించిన కదుళ్లు ఈ కదుళ్ల యందున్న పరికెలు తిరుగు 
చున్నవి అనగా 
దారము పరిజు 
లకు చుట్టబడు 
చున్నది.డజ్బా 
సూ పకము 
రెండవ కొన 
యందు (భమ 
ణి చ (కము 
(Worm wheel) 
దీని నానుకొని నింకొక పండ్ల చ్మకము దీని ఇఠడసుయందు ఆ వర్త, 
నులు (Bowls అమర్బబడియున్న వి, ఈ-చ (కములకు మజ్జ -డునకు . 
మోట (16౪) అమర్చబడి యుండుటచేత దీని ననుసరించి మట్టాడు . 
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(కిండినుండి పెకి, పైనుండి [కిందికి చారములను పరికెలకు ఒక 
అంచునుండి మరొక అంచునకు ఒశే తీరునను, మట్టముగాను, 
(కమముగాను, దారము చుట్టబడును. ఈ దారము తీయునప్పుడు 
చాల సులభముగాను, [కమముగాను వచ్చుచున్నది. (చిత్రము 201) 
సూచన:.__ఉ& కదుర్ల, ౨ మొట్టాడు, ౮ డబ్బాస్థూపకము D పెద్ధ 
పండ్ల చక్రము, 

(2) ఆసుపోయుట లేక పడుగుతోడుట (Warping) 


చీలపలనుండి చారము చుట్టబడినతరువాత పడుగు మొక్క 
పోడవు మణి వెడల్పు నిర్లయముచేయబడును, అనగా పొట్టిపడుగు 
తయారు చేయవలయునా? లేక పొడవైన పడుగు తయారు చేయవల 
యునా 1? అనువిషయమును నిర్ణ యించుకొనుటయు, ఇట్లు నిర్ల యుంప 
బడిన పడుగునందు ఎన్నిపోగు లుండవలసినవిషయము అనగా గుడ్డ 
లేక పడుగుయొక్క_ వెడల్పు నిర్ణ యముచేయుటయు ఈ పడుగునం 
దున్న పోగులు చిక్కుపడకుండా "వేడు వేడగా నుంచుటయు లేక 
సులభముగా గుంర్తింపబడుటకు గాను అని (5164) యేర్పరచునట్టి 
(క్రమమునకు అసుపోయుట (1727[p|n§) అనబడును, ఈ ఆసుపోయుట 
యందు వడువిధములు గలవు (ఎ) క బసు (Stick Warping) (బి 
ఆసుమాను (Peg [ping (సీ) చట్టపు ఆసుమాను (1౪06 పక. 
warping (4) గుంతఅడ్డ ఆసుమాను (Pit Horizontal warping) 
(ఇ) వకసూ(త తిర శక గృసరణయం[త్రేము Single thread horizontal- 
warping Mlb (యఫ్‌) దీర్థ (పనరణ యం|త్రము (Vertical warping- 
Mi) (జ) విభజ్య (ప్రనరణ యంత్రము (Setlonal warping Mill, 
(ఏ) కజ్ఞఆసు (Stick warping) 

ఈ పద్ధతి మంచిది కానేరదు, ఆసుపోయునప్పడు వంగిపోయ 
వలసియున్నది. అదియుకాక పడుగునందు దారము ఎంత పొడవు 
గలిగియున్నదో అంతదూరము నడువవలసియున్నది. గాలికి పోగులు 
సల్లుపడుట, "తెగుటకలుగును, నవారనేతలకు మజిపట్లే నేతలకు ఈ 


185 
పద్ధతిని అక్క_డక్క_డ అప్పటికి వాడుక కయందున్న ది. అనికి రెండు 
క ఆఅలవంతున న్లలమునుబట్టి చేదుగా కాని లేక వంకరలుగా మొదటి 
క్ట నుండియు చెండవకజ్జ [కిందనుండియు దారము ఆసుపోయ 
బడును, 
(బీ ఆసుమాను (౨68 warping) 

ఈ అసుమూను నాట్టిపడుగులు ఆసుపోయుటకు మూ(తమే 
యుపయోగవడుచున్నది. అనగా దీనియందు 18 గజములకన్న 
ఎక్కు_వాడవు పకుగుపోయుటకు వీలుపడదు ఇందు కష్టము ఎక్కువ 
లాభము తక్కువగా నున్నది, ఒంటిపోగుతో, ఆసుపోయుటవలన 
కాలము ఎక్కువవట్టుచున్నది, ఎక్కు_వనయము పడుగులకు దీనిని 
వాడుదురు, మూడు అడ్డహాక్టై సస్టైలమధ్య ఒక నిడుపై నాకై అమర్చబడి 
యుందును. మొదటి అజ్ఞ పై స్థిర ముగా న జ. ద్‌ని 
మీద 7 కీలకములు తేక ఆసుప్రుల్లలు (Lease pegs) ఉండును, మిగి 
లిన రెండు అడ్డప బట్టలు నిడువుప ప్పైమోద అటు ఇటు జరుపుటకు అను 
కూలము గలిగియుండును, రెండవఅడ్డ"పక్టైమోద 12 ఆసనువుల్లలు 
మూడవలఅడ్డ పక్టైమోద 6 ఆసువుల్లలు ఉండుసు, దీనినే ఆసుమాను 
(Pegwarping అని వీలుతురు. ఈ ఆసుమానును ఏటవాలుగానుంచి 
ఆసు కోవి ద్వా రా కుడి 
చేతితో చారమును ఆసు 
పుల్లల మధ్యగా వోయుదురు 
అనగా దారము మొదటి 
అడ్డప క్త మొదటి ఫుల్ల కుక ట్టి 
రెండవ అడ్డపక్తై వుల్లకు 
చెగాను మూడవ అడ్డపక్టై వుల్లకు |క్రిందగాను ఇట్లు చారము 
(కిందనుండి పైకి నుండి కిందికి ఇవ్విధమున ఆసువోయ బడునుః 
(చిత్రము 202) 





చె 
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(సి చట్టపు ఆసుమాను (Frame peg warping) 

చట్టపు ఆసుమాను పొట్టిప డుగుల ఆసుపోయుటకు మా(తమే 
యుపయోగ పడుచున్న ది. అనగా దీనియందు సుమారు 24 గజముల 
పొడవుగల పడుగును ఆసుపోయవచ్చును. ఒంటిపోగుతో ఆసుపోయుట 
చేత కొంచెము కష్టము మజి ఎక్కు_వకాలము పట్టు చున్నది దీర్భ చతుర 
(నము కలిగిన ఒక చట్టమందు ఇరు(ప్రక్క_ల అనగా కుడి, యెడమనుండు 
పట్టలకు ఇష్టమువచ్చినన్ని కీలకములు లేక ఆసుపుల్లలు 1625౭ pes) 
యుంచబడును. సై పక్సైకు మటి (కిందిప క్పైకు మూడు ఆసు ఫుల్ల లవంతున 
యుంచబడును, ఈ ఆసుపుల్ల లకు మా(తమే అనిని వేయబడును, కావున 
ఇందు ఆనుపోయబడిన పడుగునకు మొదట చెండుఅనులు మజి కడ 
పట రెండు అనులు మా(తమే గలిగి 
యుండును, ఈ చట్టపు ఆసుమానును 
కొంచెము ఏటవాలుగానుంచి వైపక్కై 
మొదటి ఆసుపుల్లనుండి క్రిందిప ప్లై 
కడపటి అఆసుప్రుల్లవరకు ఆసు[కోవి 
ద్వారా కుడిచేతితో దారమును ఆసు 
ఫుల్ల లకు వేయుచు పైనుండి ,కింది!ి 


క్రిందినుండి పైకి ఇవ్విధమున ఆసుపోయబడును, (చిత్రము 208) 





(డి) గుంతఅడ్డ ఆసుమాను (Pit horizontal warping) 


గుంత అడ్డ ఆసుమాను సుమారు శి అడుగుల పరిధి (౮౫ 
cumference) 6 నుండి 7 అడుగుల వెడల్పు కలిగియుండునట్టి బోలు 
యం(తమ్ము దీనిని అర్థభాగము గుంతయందున్ను మిగిలిన అకభాగము 
భూమిమట్టము మోదనును నిర్శింపబడియుండును, చేనేత పరిశ్రమల 
యందు వీనిని ఎక్కువగా వాడుచున్నారు. ఎందువేతననగా సాధా 
రణముగా నేతనేయువారు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క. వాపువంతున 
చేయుటవాడుక,. ఇట్టి చాపు ఇందు సులభముగా తయారు అగు 
చున్నది. ఎట్లనిన ముక్క_రమాను (2661) ఒకచుట్టు ఆనుపోసిన 
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యెడల 14 గజముల పడుగగును, ఈ 14 గజముల పడుగునకు 
గంజి వెట్టబడనమిోదట వార యొత్తబడును అనగా ఒకటినూర్చి ఒక 
పోగువంతున అతుకుటవలన పడుగుయొక్క_ పొడవు శెండంతలగును, 
దీనితో 18 మూరలు గలిగిన కి చీరలు లేక 7 మూరలు గలిగిన 
రి పంచలు అగుచున్నవి. దీనినే చాపు కేక తాను అందురు, ఇటు 
వంటి కొన్ని షడు'ఫలు (పక్క (పక్క ననుంచి ఒకసారి సులభముగా 
ఆసుపోయ య ఇందు య-1తవిధానము చాల సులభముగా 
నుండుటవేతను, ఎక్కువగా వాడుకయం దున్న వి, ఈ యం(త్ర 
మునకు ప్రత్యే కముగా ఒకళల్లు వెద్దగుంత కావలసియున్నది, దీనిని 

ఒక స్థలమునుండి వేళాకస్థలమునకు మాద్చట ఐనాల కష్టము 
కనుక యం[తమందు మాట్బకలిగి అభివృద్ధిపాందియున్న యం(త 
మునకు ఏకసూత తిర్య(క్పృగరణయం[త్రము Single thread Hori. 
zontal Warping Mill అనబడును: ఈ యం(తమునకు గుంత అవ 
శ్యకము లేక కొన్దిస్టలములో నే యుంచదగినదిగాను మార్చుచేయ 
దగినదిగాను మణీ సులభముగా వడుగులకు ఆసుపోయదగినదిగా 


నున్నది, 
(ఇ) ఏకసూత్ర తిర్యకసకణ యంత్రము (Single thread Horizontal 
Warping Mill 


ఈ యం(త్రమువలన పొట్టిపడుగులు ఆసుపోయుటకును 
లేక పొడవైన పడుగులకు ఆసుపోయుటకును అనగా పొరయె త్తి 
అతుకుటకును మతి ఇట్టి కొన్ని వడుగులకు ఒకేతూరి ఆనుపోయుట 
కుపయోా గపడుచున్న ది. ఈ యం(తము 15 అడుగుల పరిధి 5 అడు 
గుల వెడల్పుగల (త్రనరము (Ree) మధ్యఇడుసు (119) కలిగిన 
అడ్డబోలుయం[త్రము. ఈ యంత్రమును ఒక చట్టమునందు తేలికై న 
చెక్క_లచే నిర్నించి యొక స్థ లమునుండీి వేతాకనలమునకు సులభముగా 
జరుపుటకు లేక భాగములేను విడదీసి తీసికొనిపోవుటకు అనుకూలము 
కలిగియున్నది. చట్టముయొక్క_ రెండతములమోద ఇరుసు మతి 
(త్రసరము తిరుగును, ఈ ఇరుసుకు కుడీ వై వున రెండు పండ్ల చక్రములు 
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(wheels) అమర్చబడయుండును, ఈపండ్ల చ| కములకును మతజీ చదరపు 
అడ్డకమ్మి 'లేకన(కము (Flat metal bar or guide నకును మతి 
ముదు మ్మ (travellar rod) కిన్ని సంబంధము కల్సీంపబడి 
యుండును, న(క్రముమోద కొక్కీలు (1005) బిగింపబడియుండును, 
ఈ కొక్కీలకు చేరుగాను మటి వఠనగాను త్రనరమునకు చుట్టు 
చీలలు (96) బిగింపబడియుండును, ఈ కొక్కీలకు నేదగా [కింద 
20 సుండి 40 వరకు [భమములు లేక ఫరికెలు లేక డబ్బాలు 
(Bobbins డంచబకును, ఎన్ని డబ్బాలుంచిన అన్ని ఫఘడుగులు 
ఒ కేతూరి చేయవచ్చును, డబ్బాలకు చుట్టబడిన దారముల 
యుక్క_ పోగులను దీసి యెదురెదుకుగా నుంచబడిన కొక్కీ_ల 
రం[ధములద్యారా తీసీ (తనరముమోద యున్నట్టి ఆయా చీలలకు 
కట్టబడును, ఇట్లు సిద్దపర చబడిన యం(త్రమును (తిప్పినయెడల (తన 
రము మజి ఇరుసు ఈ ఇరుసుకు నంబంధించిన పండ్ల చక్రములు తివ 
గును, పండ్ల చ|క్ర్షములు తిరుగుటవలన ఈ పండ్ల చ కములకు అమర్చ 
బడియున్న మట్టాడు కమ్మి ముందునకు వెనుకకు బోవుచుండును, 
మట్టాడు కమ్మి ముందునకు వెనుకకు బోవుటచేత, -ఈ మట్టాడు 
కమ్మికి అమర్చబడియున్న న[కముకూడ ముందునకు వెనుకకు 
ఆడుచుండును, ఈ విధమున న(క్రము ముందునకు బోవుటచేత 
న|కముమోదనుండు కొక్కీలయందున్న వోగులు చీలలకు ఎడము 
చ_వున పడుచున్నవి. న(క్రము వెనుకకు బోనవుట వేత చీలల కుడివై 
వున పోగులు పడుచున్నవి అనగా ఒక్కొక్క గజమునకు లేక (ప్రతి 
"రెండు చీలలమధ్య అని వర్పడుచున్నది. పడుగు పొడవు ననుసరించి 
మొదట నీను ఒక చుట్టునుగాని లేక రెండు చుట్లునుగాని తేక 
మూడుచుట్లునుగాని (తివ్పినయెడల మొదట సీవు ఎన్ని చుట్లు (తిప్పి 
తివో తిరిగి అన్నిచుట్లనే |త్రిప్పవ లెను, ఇట్లు అసుపూ_ర్తి అగువరకు 
(ల్రిప్పవలెను. మూడుచుట్లకంకు ఎక్కువ (త్రీప్పబడుటకు వీలుపడదు, 
ఎందుకనగా ఒక_క్క_చుట్టునకు పోగులను మతి డబ్బాలను జరుప 
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వలెను. కావున చుట్లు ఎక్కు వగుకొలది విస్తారము ఎక్కు_వగును, 
(చి[త్రము 204) సూచన:.._1, |తనరము లేక ముక_రమాను లి, 





ఇరుసు క్కి పండ్లచక్రములు శ మట్టాడు కమ్మి క్క న(క్రము 6, 
కొక్తీ_లు, 1, చీలలు, 
(ఎఫ్‌) దీర్గ ప్రసరణ యంత్రము (Vertical warping మము 

ఈ యం[తమువలన సుమారు 72 గజముల పొడవుగల పడు 
గును అసుపోయవచ్చును, అనగా పొడ్నవెన పడుగులకు ఆసుపోయ 
దగును, ఒక మనుష్యునినలన ఇన్ని గజముల పడుగు చాల సులభ 
ముగాను త్వరితముగాను ఆనుపోయబడుచున్న ది, ఈ యం|(తము 
ఒంటిపోగు చడారములకును ఫురిదారములకును మణి రంగుదార 
ములకు ఆసుపోయుటకు అనుకూలము గ లిగియున్న ది, ఈయం[తము 
నందు ఒక చట్టము ఈ చట్టముమధ్య, (కీ) ఒక ఇరుసు (ఉురకు ఈ 
బ్రరుసుకు (1) బోలు[తనరము (Reel) అమర్చబడియుండును, ఈ 
(తసరముయొక్క_ పరిధి (Circumference, నాలుగు గజములు కలిగి 
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అర్థగజమున కొక నిలువుప్రె వంతున 8 నిలువుపస్టైలు చుట్టు 
అమర్చబడియుండును, ఒకొ్క్క-కం నిలువువక్తైకు (2) 16 అని శతు 
(lease pins) వంతున వరునగాను క్రమముగాను విగింపబడి 
యుండును, ఇరుసు అడ్డపక్పైమోద (4) ఒక పండ్ల చక్రము (71661 
ఒక చిన్న పండ్ల చక్రము (Pmion) మతి స. మట్టాడుప్టై 
(Traveller" అవక ఏబడియుండును, ఇరుసు పె భాగమున టక తాడు 
చుట్టి ఆ (తాడును పె చట్టముమోదనుండి (6) వలితము (Paddle 
or yarn guide) నకు కట్టబడును, వలితమున కీరు[పక్క_ల చివరల 
యందు రం[ధ్రము క. ఈ రెండు రం[ధములద్వారా రెండు 
దారములను దీసి పై చట్టమునకు మటే క్రిందిచట్టమునకు కుదురు, 
దిందువలన వలితము[కమముగా పై పెకి మజి [కిందికి బోనును, ఇఇరుసుకు 
పె భాగమున చుట్టబడిన (తాడునకు కొంచెము (కిందుగా రెండవ 
(తాకును చుట్టి ట్టి ఆ తాడు ముదటి గిలకమోదగాను మణీ మట్టాడుప ప్లై 
యొ క క్ర మొదటిచ(క్రము అనగా పండ్ల చ క్రములకు శన అకు. 
నట్టి 'చఛశ్రముమోదనుండి తీసి అక్ఞాహట్టై అంచుపైనుండి (7) మొదటి 
వ్యునైాన 38 (404502 ప. ౦కు. నకు 'కట్టబడును: ఇరుసుకు 
చుట్టబడిన రెండవ (తాడునకు కొంచెము ' క్రిందుగా మూడవ 
(తాడును చుట్టి ఆ (తాడును రెండవ గిలక మోదగాను మజీ మట్టాడు 
పట్టయొుక్క_ కెండవచ।క్రము అనగా మట్టాడుపశ్వైకు చివరయం 
దుండబడిన చ[క ముమిదగాను అడ్డప క్రైయొక్క_ ర రం|ఢముద్యారా 
తీసి (7) రెండవ న్యుశాన చీటికకు" కట్టుదురు. తర్వాత బ్రరునుకు 
(కిందనుండు (8) కప్పి (21113) కిన్ని మతి (9) విడికవ్పికెని (తాడు 
కట్టుదురు (10) పరికె చట్టము (Bobbin creel) నందు 24 పరిటులు 
వ్‌ దార ప్ప డబ్బా ముంపు -ఈ దార ప్రుడబ్బాలు ఛారాళ 
ముగా తిరిగుటకుగాను చట్టమునందు గాడు లుంచబడినవి. డబ్బా 
లకు కొయ్యపుల్లలుంచి చార ప్రుకొనలు చె శె భాగమునందుండునట్లును, 
వతి వరనగాను అడ్డముగాను గాడులయం దుంచబడును, కిట్లు 
దారవుడచ్చ్బా లుంచీనమిదట పోగులను వరునగా. (6) వలితము 
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కమొక్క_ రం(ధములద్వా రా దీసి (7) వ్యుక్రాన పేటికల వడులద్వా రా 
ఒకట్‌మూర్చి ఒక పోసవంతున దియబడును, అనగా బేసినంఖ్య 
వోగులు ఒకచట్టమునందున్ను మతి సరినంఖ్య పోగు లింకొక చట్టము 
నందున్ను దీయబడును, ఇసు దీసినవిమ్మట పడుగు ఎక్కడనుండి 
అసుపోయ దలచికివ్‌ ఆ స్థలమందున్న చీల కీపోగులను కట్టవ లెను, 
అప్పుడు నవ్యుకానశేటికలు ఈ చీలకు చేరుగానుండున్యు చేయవ లెను, 
ఈ విధమున యం[తమును సిజ్ఞపం చిన విముట (9) విడిని (తిప్పగానే 
బ్రకుస్కు ఈ ఇరుసువెంట [తనరము మజి పండ్రచ(కములు టిరుగు 
చున్నవి, పండా చక్రములు డి గుటచేత -ఈవంస్రైచ[క్రముల కవమర్చబడ్‌ 
యున్న మజ్జాడు వక్తై ముందునకు వెనుకకు బోవుచుండును అప్పుడు 
న్యు న శటికలు ఒకటిపైక్‌ ఒకటి క్రిందికివంతున బోవ్రచుండును, 
ఇందువలన కెండు చీలలమధ్య అని యర్చ్పడును. వలితము వ్యుకైాన 
చేటీకల ననునరించి బోవుచుండును. ఈ విధమున పైవరకు అనగా 
మనకు కావలసిన పడుగు పొడవుమేరకు ఆసుపోయబడిన పిమ్మట నిలువ 
బడును,ఇప_డు మొదటిభాగము, 155 5666102) పడుగు పూ ర్తిఅయినది, 
ఇందులో 24 పోగులున్న వి, రండవ భాగము (2nd Section) పడుగు 
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ఆసుపోయవ అను, కావున నిలువబడిన న్థలమందున్న చీలకు చేతితో 
పోగులను ఒక |ప్రక్క_గాచుట్టి ఆవల వెనుకకు (త్రిప్పవలెను. మొదట 


ఆరంభించిన చీలయొద్దకు రాగానే అనగా 48 పోగులు కాగానే ఆ 
ళీ 
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చీలకు పై విధమున చేతితో పోగులను ఒక (పక్క_గాచుట్టి మూడవ 
భాగము (8rd Section వడుగు ఆసుపోయబడును, ఇవ్విధమున ఈ 
యం[తమందు కావలసిన వాడవు వెడల్పుమేరకు ఆసుపోయబడును, 
(చిత్రము 205) 
(జి) విభజ్య ప్రసరణ యంత్రము (Sectional warping mill) 
ఈయం|త్రము చె నేతపరి శమలకు ముఖ్యముగా నుండదగినది, 
ఎందుచేతననగా ఇందు కావలసిన పొడవుగల పడుగును ఆసు 
పోయుటకును మజి ఆసుపోయబడిన  పడుగును పడుగసదో నెకు చుట్టు 
టకును ఉపయో గపడుచున్నది. అదియుగాక చిలపలకు గంజొపెట్ట 
బడిన దారములకును మడత లేక పురిదారములకును మెటి వలు 
విధములైన రంగుడారములకును ఆసుపోయుటకు -ఈ యం[తము 
ఇవాల అనుకూలముగ నున్నది. వ(క్రతఆ కార చట్టమందు (V, Shaped 
creel) 120 (భమములు లేక పరిజులు లేక డారస్ప డబ్బాలు(Bంobbins) 
ఉంచబడి ఈ పోగులనన్ని టిని వ్యుకన పేటిక (Heck box) యందున్న 
వకసూ( త కంకతిక (Crown reed) ద్యారా ఒక్కొక్క పోగువంతున 
దీసి ఆవల అచ్చునుండి బేసినంఖ్య పడుగు పోగులు వడుల కన్నుల 
ద్వారాను సరిసంఖ్య పడుగుపోగులు వడుల (ప్రక్కననుండియు దీయ 
బడును, అనగా వడికన్నునుండి ఒకపోగునుదీసి ఆవల రెండవపోగును 
ఆ వడి[పక్కనుండి దీయబడును, ఇవ్విధమున పోగులనన్ని టిని దీసిన 
విమృట కంబళి పరివ 9న (Flannel roller) వుతీ భారవరివ ర్హినిల 
(Weight roller) మధ్యనుండి పోగులు వచ్చుచున్నవి, పీనిమధ్యనుండి 
పోగులు వచ్చుటచేత పోగులన్నియు ఒకే బిగువు కలిగియుండును, 
ఆవల ఈ పోగులను విభ ద్య కంకతిక లేకవన్నె (Sectional reed) 
ద్వారా ఈనెకు రెండు వోగులవంతున దీయబడును, నేతకు వ నెంబరు 
గల పన్నె యుపయోగింపబడునో ఆ చెంబరుకంశుఒకటి లేక రెండు 
నెంబద్ల ఎక్కువ సంఖ్యగల పన్నెను విభజ్య కంకతికగా నుంతురు, 
ఇట్లుంచుట వలన పడుగునందు బిగువు మజి వెడల్పు నమానముగా 
నుండును, విభజ్య కంకతిక ద్వారా తీయబడిన ఈ పోగులను వీపా 
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లేక అడ్జముక్కరమాను తయ. కు, కుడివై పుననున్న చీలకుకట్టి అర్ధ 
గజము “చుట్టి అని వేయబడును, ఈ అడ్గముక్కరమాను కుడి-వె చై పున 
కసత దీని పరిధి .6హ61001606066/ రెండుగజములు, కావల 
సిన పొడవుగల పడుగు ఈ అడ్జముక్కరమానునకు చుట్టబడును, 
అనిని 'వేయవ అనన్న వ్యుజ్రాన పెటీక Heck box’ యందున్న “అచ్చును 
పె కె తినయెడల అని 'యేర్పడును,. అడ్డముక్య గార మానుయొక్క__ 
బ్రరుసు క౫॥5) నకును మతి వ్యుకాన చేటికనకును ఒక ఇనుపకడ్డీ 
పడ్డ చక్రము heel! మణి (భమణి చక్రము worm wheel) అమర్చ 

పడుట చేత అడ్డముక క్క_ర మాను తెరుగునప్పుడు డాని ననుస 
రించి లేక అసరు. ననునరించి న్యుకైనచేటిక తనంతట చాను 
చాల మెల్లగా కుడినుండ్‌ యెడమవై పునకు జరుగుచుండును, వడుగు 
అడ్డముక్క_ర మానునకు చుష్టునప్పుడు ఈ పడుగు అటుఇటు 
(ప్రక్కలకు జారకుండుటకుగాను కొయ్యచిలలు ఎడమవైపున 
యుంచి చుట్టబడును, ఈ కొొయ్యచీలలు మునలయందు లాన్రులు 
కలిగి రానురాను కొనలయందు సన్న గిలి యుండును. పడుగుయొక్క_ 
పాడవునుబట్టియు మటి నెంబరునుబట్టియు, ఈ కొయ్యచీల లుంచ 
బడును. ఎట్లనిన పొడవైన పడుగులకు మతి ముతక చారములకు 
పెద్ద కొయ్యచీల లుంచబడును, పాట్టిపడుగులకు మణి నయము 
దారములకు చిన్న కొయ్యచీల లుంచబడును, పడుగు చుట్టునప్పుడు, 
ఇంత పొడవుగల పడుగు చుట్టబడినదని  (గ్రహింపబడుటకుగాను 
చట్టముయొక్క_ యడమభాగమందు పడుగు మాపకభాలనము (జుం 
measuring Motion) అమర్చబడియున్నది. ఈ చలనము (పతిచుట్టు 
నకు అనగా రెండుగజములు చుట్టబడినతోడనే చుట్టబడిన గజముల 
యొక్క_ సంఖర్జను మూాప్రను, ఇవ్విధమున క్రమముగా ఒకొక్క 
చుట్టునకు చూపఫుచు లిక్‌ చుట్లు లేక 50 గజములు కాగానే గంట 
కొట్టును, కావున ఈ చలనమునుబట్టి చాల సులభముగా కావలసిన 
పొడవుగల పడుగును ఆసువోయవచ్చును. ఇట్లు ఆసుపోసి ఒకటి లేక 
"రెండు అనులను వేసి పడుగును కోసి ముడిని వేయవ లెను, ఇప్పుడు 
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ఒక భాగము (15 5e6ti0n) పడుగు పూ _ర్తిఅయినది. రెండవ 
భాగము (2nd Section; పడుగు ఆసుపోయినప్పుడు వక్రత అకార 
చట్టమును ఎడమవై పునకు అనగా శెండవభాగము పడుగు చుట్టు 
స్థలమునకు నేరుగా జరుపబడును, ఇవ్వ్‌ధమున ఈ యం[త్రమందు 
భాగము వెనుకభాొగముగా తేక కొన్ని భాగములుగా ఆసుపోయ 
బడును, దీనికే విభ జ్య (పనారకము (Sectional warping) అన 
బడును, ఇట్లు అసువోయబడిన వీవుట వ్యుకాన 'పేటికను బయటికి 
దీసి అడ్డపక్తై సందునకు రెండు చిన్న నిలువుచెక్క_లను ఇరు (ప్రక్కల 





నుంచి పడుగుదో నెను ఈ "రెండు చెక్కుల మధ్య బిగింపవలెను. ఆసు 
వోయబడిన వపడుగుయొక్క_. ముడులగుండా ఒక క జ్రయుంచి ఈ కట్టు 
దోనెయొక్క_. గాడియందుంచి కజ్బజారకుండ అక్కడక్కడ వం 
ములు కట్టి, వీడిని (తీప్పుదురు, వీడిని (తిప్తుటచేత పండ్ల చక్రముల 
నహాయమున పడుగుదో నె తిరుగును, అనగా పడుగు దోనెకు పడుగు 
చుట్టుకొనును, ఇవ్విధమున ఈ యం[తమందు చాల సులభముగా 
ఆసుపోయబడుచు మతి పడుగు పడుగుదోనెకు చుట్టబకును, 
(చితము 206) 
(8 గంజిపెట్టుట మజి దాని ఉద్దేశ ము (Sizing and its object) 


ఒంటిపోగు దారము (510816 y2rn) ల పడుగులకు గంజి పెట్టుట 
మిక్కిలి (ప్రధానమైన విషయము, ఎందుచేతననగా గంజిపెట్టుట 
వలన డారముయొక్క_ మందము, పరిమాణము సమానముగా 
ఛ్లేసి వ్యాసము మణి తూకము వృద్ధిపజుచుచున్నది, దారమునకు 
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గక్లితనము బిజుస్స్కు నునుపు, కొంతరంగు కలుగజేయుచున్నది. 
దారముమోదనున్న పీచును శేగకుండునట్లు జేయుచున్నది. ఈ 
వీడంతయు దాకమున కంటుకొనుటచేత చారమునకు మంచిబలము 
కలుగుచున్నది, కనుక వడుగునకు గంజిపెట్టుటవలన నేత నేయుటకు 
కాల అనుకూలముగాను లాభకరముగాను నుండును, 
(ఎ) గంజిని త్త యారుచేయుట Size preparation) 

దారముయొక్క_ మందమునుబట్టి గంజి తయారు చేయ బడును, 
దారములయొక్క_ మండములు కి తరగతులుగా భాగింపబడియున్న ది, 
(1) 16వ, నెంబరు దారమువరకు ముతక డదారములు, ఈ ముతక 
దడారములకు రాగి గంజి యువయోగింవబడును, (2) 16వ, నంబరు 
నుండీ 40 వ, నెంబరు డారములవరకు మధ్యర కము చారములు, 
ఈ మధ్యర కముల దారములకు బియ్యము లేక గోధుమ గంజి 
యుపయోగింపబడును, (కి) 40 వ. నెంబరుకు పై బడిన చారములు 
నయముదారములు, ఈ నయముదాగములకు సబ్బు బియ్యము "లేక 
మెదావీండి గంజి యుపయోగింపబడును, ల్రస్టు పడుగునకు తగిన 
గంజి నిర్హయించినమోదట విండిని తీసికొని నీటిలో కలివి అందులో 
గంజికితగినట్లు కొంచెము నువ్వులనూ నెనుగాని లేక కొబ్చెరనూ నెను 
గాని కలుపవలెను. ఇట్లు నూనెను కలుపుటవలన పోగుల కొకవిధ 
మైన మృదుత్వము మతి నునువు, కలుగును, ఆవల దీనిని ఒక అర 
గంటసేపు బాగుగా నుడకబెట్టవలయును. ఉడుకునప్పుడు ఉంటలు 
గట్టుకొనకుండ అప్పుడప్పుడు కజ్ఞతో గంజిని తిప్పుచు దింపవలయును, 
ఇట్లు గంజిని దించిన తరువాత ఈ వేడిగంజిలో ఈ దిగువ కను 
పరచిన రసాయనములు (Chemicals) ఆయా ఉపయోగములకు 
కలివి సిద్ధపజతురు (1) గ్లిజరై న్‌ Glycerine కలువుటచేత నూలు 
లేక గుజ్జమె న నూనె జిడ్డు లేకుండ జేయును, (2) నెకాల్‌ లేక డిశాల్‌ 
(Neckal or Dackal) ఈ వొడిని కలుఫుటచేత గంజి చాల తొందరగా ' 
ఆతీపోవును, (కి) చై నాశ్లై (Cnn (12) కలువుటచేత నూలు లేక 
గుడ్డ ఎప్క_వతూకముతూగును, (4) జింక్‌ క్లరై జ్‌ (Zincchloride) 
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కలుపుటచేత నూలు లేక గుడ్డయందు గంజి En 
అనగా నీళ్ల యందు వేసినంతవరకు నిలిచియుండును. (5) మె 
తుళ్ణము (Copper sulphate) కలుపుట చేత బూజుపట్టకుండును హో 
చినోటలు కొట్టకుండును. 
(బి గంజిని పెట్టు విధములు (Sizing methods) 

గంజిని సిద్ధపజుచిన పిమ్మట ఈ గంజి పడుగు లేక చిలపలకు 
7 విధములుగా నుపయోగింపబడుచున్న ది. (1) బయలున గంజి 
"పెట్టుట (Street కయుక్రు (2) మగ్గముపై న భాగభాగములుగా గంజి 
"పట్టుట (Sectional Sizing (8) చిలపలకు గంజి బట్టుట (Hank 
Sizing (4) చిలపలకు *౫ంజి2 పెట్టుదో నె (Hank sizing trough) 
(5) బయలున గంజి పెట్టుట మెరి pe చుట్టుట (Street sizing 
nd Beaming: (6) మలబార్‌ యవాగు పరిపేకయం (తము (Malabar 
sizing and Beaming Machine (7) అవుల్‌ సొద్‌ ఉప్ప వాయు 
యవాగూ యంత్రము (Amalsad hot air sizing machine) 


(1) బయలున గంజిపెట్టుట (Street sizing) 


ఫొట్టిపడుగులకు ఆసుపోసినవిముట అనులు చెదరకుండ అను 
లకు సత సెక్కించి పడుగు రెండు చివరలకు రెండు క స్పైలనుంచి 
పడుగును చుట్టుదురు, పడుగు పొడవునకు కొంతదూరమున నిరు 
వైపుల రెండు es కొట్టి డజాడితలు అను చట్టముల రెంటి 
నిరువైపుల భూమిమోద నిలువబెట్టి, (తాడుచే గూటములకు కట్టు 
దురు. ఇట్లు తాడితలను కట్టిన తరువాత, చుట్టబడియున్న పడుగును 
నిప్పి లాకలు జారకుండా పడుగు రెండుచివరలయందున్న కక్టుల 
కును మతి ఊడితలయందున్న అడ్డకట్టలకును బ్రరు[పక్క_ల 
(తాళ్లుకట్ట బడును, ఇవ్విధమున కట్టినవిమ్ముట ఊడితలను వెనుకకు 
లాగి గూటముల (తాళ్లు బిగింపబడును, అప్పుడు పడుగు బిగువు 
చెందును, తరువాత చిన్నగుడ్డను తీసికొని పడుగునకు తయారుచేసి 
యుంచిన గంజియందు ముంచుచు పడుగంతయు, తడియులాగున 
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నిదానముగా కొట్టబడును, ఆవల కుంచె ౨41) తో రుద్దబడును, 
అనగా కుంచె ఆడించబకును. వోగులు ఒకచానికొకటి అంటుకొన 





ఎ శజాశరానాంందా లాల చణ 


కుండా అప్పుడప్పుడు లాకలను తట్టుదురు, ఈ విధముగా వడుగునుచేసి 
ఈ పడుగు ఆటినవిమ్మాట లాకలతో చుష్టుదురు. (చిత్రము 207) 
(ఏ) మగ్గముపైన భాగభాగములుగా గంజిని పెట్టుట Sectional sizing) 

చేతనేయునప్పుడు మగ్గముమోదనున్న పడుగునకు గంజి 
పెట్టుదురు. బినమగ్గము మతి చట్టవు మగ్గమందు (Fly shuttle pit 
Loom and Frame 100m), అచ్చులయొద్దనుండి దంజకట్ల Back rest) 
వరకును నాటుమగ్గ మందు \COoUntry Loom) అచ్చులయొద్దనుండి 
బాశైకణ సమాపమువరకును గంజిపెటబడును, ఎటనిన ఒక చిన్న 

6 డబి: లు య 

కుంచె (Small brush ను తీసికొని గంజియందు అద్ది ఒకభా౫ము 
నుండి ఆ భాగమునె పునకు కుంచె నాడించుచు, ఆతజినవిమ్నుట రెండవ 
భాగమునకు గంజిపెట్టబడును. పోగులు, ఒకదానికొకటి అంటుకొన 
కుండ లాకలు అప్పుడప్పుడు నవరించబడును, బేక తట్టబడును, 
ఇప్విధమున భాగము వెనుక భాగముగా గంజి పడుగంతటికి 
పెట్టబడును, 
(శ్ర చిలపలకు గంజి పెట్టుట (Hank sizing) 

గంజి పెట్టదలచిన చిలపలను కనీనము 12 గంటలు మంచినీటి 
యందు నాననిచ్చి ఆవల చక్క_గా పిండవలెను, ఒక తొట్టిలో వేడి 
సీళ్లు పోసి ఆందులో టర్కి. రెడ్‌ ఆయిల్‌ (TArke red 01) కలివి 
హై చిలపలను ఆ తొట్టిలో వేసి బాగుగా విసుకవలను. ఇట్లు ఆర్ల 


యా 


గంటసేపు చేసినమూదట పిండి ఆబవేయవలెను, గంజిని వైవిధ 
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ముగా ష్‌ ప -వేడిగంబజియందు ఆజిన చిలపలను ముంచి 
బాగుగా తడుపవ లెను, గంజి చల్లాజినవిమృట చిలపలను తీసి బాగుగా 
వీండి కస్పైమోద ఆజవేసి పోగులు, ఒకదానికొకటి అంటుకొనకుండ 
అప్పుడప్పుడు విదలించుచు (తిప్పవలెను, ఈ పద్ధతివలన చాల అల 
న్యము, గంజి చక్కగా నంటకబోవుట, పోగులు చిక్కు పడుట 


తటస్థించును, 
(4) చిలపలకు గంజి పెట్టు దోనె (Hank Sizing trough, 


ఈ గంజిదో నె, చేనేకి పరిశ్రమలకు అవసరమని చెప్పవచ్చును, 
ఎందువేతననగా ఈ దో నెగుండా చిలపలకు గంజి పెట్టిన యెడల చిల 
పలయందున్న (పతివోగునకు గంజి చక్క_గానంటును, పోగులు 
చిక్కుపడకుండును, పని త్వరితముగా నగును. కావున వేనేతపరి 
(శ్రమలయందు ఇది అక్క డక్క_డ ఎక్కువగా వాడబడుచున్న వి, ఈ 
దోనె కండుభాగములుగా నున్నది. మొదటిఫాగమందు (5) రెండు 
అజలుక లిగియున్న ది, ఈ అజలకు గంజిపెటైలు (Sizing boxes) 
అనబడును, ఒక్కొక్క గంజిపెక్టైయందు (2) ఒక్రొ_క్క_ రాగి 
డబ్బా (Copper Hank Holder) వంతున అమర్చబడి ఈ డబ్బాలకు 
ఇరుస్తు ఈ ఇరుసునకు వెలుపల (8) విడి (2౧016) కలిగియున్న ది. 
గంజిపెక్పైలయందు నూలుకు తగిన (4) గంజిని (5126 వోసి రాగి 


టా 
అయా స ఇవాల చు గ ద నాను ఇయు శక if - 


న్‌ జావ, 

న్‌ 

అ అ శు బె కు 
స్తా 





డబ్బాలకు (1) చిలపలను ౧జి) వసి వీడిని (తిప్పవ లెను. ఇట్లు 
(త్రిప్పబడుట చేత గంజియందు చిలపలు బాగుగా తడియుచున్నవి, 
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ఈ విధముగా గంజిపెట్టిన చిలపలను తీసి (6) రెండవభాగమం 
దున్న అనగా జరతపింకు వి Wringing box" యందున్న క్రొక్తీ_ 
లకు నుంచి (తి ప్పృదురు, ళు విప్పుట చేత ఎక్కువగా గానున్న గంజి, 
మతి సిద వోవును, అవల దీనిని తీసి కప్పైమోద అజ వేశురు. చిన్న 
కంచెతో ఒకవైపున భుద్దినయెడల పోగులు. ఒకడాని కొకటి అంటు 
కొనకుండును, (చిత్రము 208) 
(క) బయలున గంజిపెట్టుట మణి దోనెకు చుట్టుట : 500666 Sizing and 
Beaming) 

వొడవె న పడుగులకు ఆసుపోసినవి పిమ్మట ఈ పడుగులకు నాటు 
పద్దతి ననువరించి అనగా బయలున గంజిపెళ్టుట మజీ దో నెక చుట్టు 
విధము, మంచి వషజ్లతి కానేరదు. ఎందు చేతననగా దీనికి ఎక్కువ 
స్థలము కావలసియున్నది. వర్ష ములేక గాలి యున్న యెడల పడుగు 
కయుటకు వీలుపడదు. పడుగు బిగింపు తక్కువగా నుండును, 
పోగులు నళ్లుపడును. బయలున స్థిరముగా గుంజలు నాటుటవలన 
కొన్ని ఇబ్బందులు గలుగును, ఎట్లనిన బయలు (పజేశమున రెండు 
నమానములై న కొయ్యలు దోనె వెడల్పు ననునరించి భూమియందు 
నాటియుంతురు, ఈ రెండు Wey అడ్డముగా పడుగు దోనె 
నుంచి ఈ పడుగుదోనె చివర నొక కీని, నిలువుగానుంచి బలమైన 
(తాడుచేత బిగింతురు. కొయ్యలకు 'సమానమైన ఒక చట్టమును 
దీని కెదురుగా సువూరు 9 గజముల దూరవుందు పాకియుంతురు, 
పడుగును ఒక |ప్రత్యేకవు దూలమునకు చుట్టి ఈ దూలము చట్టమునం 
దుంచబడును. ఆవల శెండు లేక నూడు లాకలు వడుగునందుంచి 
వడుగును పాయలు పాయలుగా దీసి కొనలయందు ముదులువేసి, 
ఈ ముడులగుండా నొక కజ్ఞయుంచి ఈ కజ్దను పడుగుదో నెయొక్క_ 
గాడియందుంచి క్‌ జారకుండ అక్కడక్కడ దారములు కట్టుదురు. 
ఆవల పడుగుదోనెకు నమోపమున చీలలపన్నె (0౧5) పడుగునం 
దుంచబడును, ఇట్లు చిలలప న్నెను పడుగునం దుంచునప్పుడు పోగులు 
సమానముగా చీలల మధ్యనుండులోగున చూడబడును, అటుపిమ్మట 
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పడుగు చుట్టిన దూలమును బిగించి బరువు కట్టబడును, ఇట్లు 
సిద్ధపజచిన విమ్ముట ఒక చిన్న గుడ్డను తీసికొని పడుగునకు తయారు 
చేసి యుంచిన గంజియందు ముంచుచూ పడుగంత టిని తడుపుదురు, 
అనగా నిదానముగా తట్టుదురు, అటువిమ్మట కం చెతీసుక్రాని 
ఆడింతురు. పోగులు అంటు 
శ కొొనకుండ అప్పుడప్పుడు 

క లాకలను తట్టుదురు, పడుగు 
ఆతీనపిముట లాకలను మతి 
చీల 'పన్నెను జరువ్రుచు 
కడ్డీని (తివ్వుదురు. ఇట్లు కడ్డీ 
[తిప్పబడుటవేత దో నెలిరుగును ఇందువలన పడుగు దో నెకు చుట్టబడు 
చున్నది. (చిత్రము 209) -పె వె ఇబ్బందులు ఏవిలేకుండ మాద్చగలుగ 
_ వృబ్ధబొందియున్న ట్టి యం(త్రమునకు మలబార్‌ యవాగూ 


చ్చీక్ర “యం|త్రము (Malabar Sizing and Beaming Machine) 
టు 





(6) మలబార్‌ యవాగూ పరిషేకయంత్రము (Malabar Sizing and Beaming 
Machine) 

ఈ యం(తము చాలకొొద్ది వై_శాల్యముక లిగిన ఒక చట్టము 
నందు నిర్శింపబడియున్న ది, ఇందున్న భాగములను విడదీసి వాల 
సులభముగా నొక నలమునుండి మరొక స్థలమునకు దీసికొనిపోవుటకు 
అనుకూలము , గలిగి యున్నదీ, యం(తవీధానము చాల సులభముగా 
నుండుటచేతను యం|త్రములోనే గంజిబెట్టు [క్రమము మతి పడుగును 
పడుగుదో నెకు చుట్టుక్రమము ఇమిడియుండుటచేతను వలాటి 
ఇబ్బందులు లేక పనిజరుగుటచేతను ఈ యంత్రము చేనేతపరి[శ్రమ 
లకు నుండవలసిన కొ అముట్టసి చెప వచ్చును, ఈ యం[తమందు 
సుమారు 40 వ నెంబరు ప గంజిని జెట్టి చుట్టదగును, 
ఎట్లనిన పొడవైన పడుగులకు ఆసుపోసినపివు ల్‌ యం[తమం 
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దున్న కెంకునిలువ్ర పప్టెలమధ్య (7) పడుగుదో నె (Varp beam) 
బిగంపబడును. కవల వడుగును (1) వీపాలేక అడ్డముక్కరమాను 
Drum నకు చ్యూబడును, ఇట్లు. పడుగును చుట్టనమాదట పడుగు 
పోగులు (2) సూూతచోదక పరివ కిని ; (01646 roll) మీదుగా 
(5) గంజిషెకి లేక యవాగూ చేటిక ‘Sizing box: అడుగున అమర్చ 
బడయున్న బహిస్టూల పరివ §ని 51616602 roller) (కిందనుండి 
(క) అదానపకివ §ని Tske_up roller) మతి (క) నంఘటిత పరి 
వరిని ‘Pressing roller’ మధ్యనుండి తీయ బడును, ఇట్లు లీయబడిన 
పోగులకు నాలూూ దు (9) లాకలను ..16236 ౫089) డించి పడుగు 
. కొనలయందున్న ముకులగుండా నొకకజ్ఞ నునిచి, ఈ కజ్ఞను పడుగు 
దో నెయొక్కం గాడియందుంచి, కల్ల జారకుండా అక్కడక్కడ చార 
ములు కుదురు. పడుగుదోనెకు నసమోపషమున (6) చీలల వన్నె 
(Comb) వడుగునం దుంచబడును, పోగులు సమానముగా -ీలల 
మధ్యనుండులాగున చూడబడును. ఆవల అడ్డముక్క_రమానును 
బిగించి తగిన బదవుంచబడును, పడుగునకు తగిన గంజిని తయావ 
చేసి ఈ గంజి గంజి పెట్టెలో పోయబడును, ఇట్లు పడుగును మటి 







Tri || 


TAN] 


గంజిని సిద్ధపజచిన పిమ్మట (8) విడిని (౫119) త్రిప్పగనే పండ్లచ।క్ర 
ముల సహాయమున దోనె తిరుగుచున్నది. ఇట్టు దో నెతిరుగుటచేత 
పడుగుదో నెకు చుట్టుకొనును, అప్పుడు అడ్డ ముక్క_రనూనుకూడ 
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తిరుగును, ఇందువలన గంజి పెప్టలోనున్న పడుగంతయు వాాసగా 
తడిసి పైకివచ్చుచున్నదిః, ఇట్లు పడుగు పైకి వచ్చునప్పుడు ఆదాన 
పరివర్తిని మణీ సంఘటిత పరివ రిని అదుముబడుటచేత పడుగునం 
దున్న ఎక్కువ గంజివోవుచున్న ది, లాకలను అప్పుడప్పుడు నవ 
రించుచు నిదానముగా లాకలను మతి చీలలపన్నెను జరుపుచు 
పడుగు ఆజినమోదట |క్రిప్పబడును, ఇవ్విధమున ఈ యం[తమునందు 
(|చితము 210) గంజినిపెట్టి దోనెకు పడుగు చుట్టబడును, ఈ 
యం(త్రముద్వా రా పని ఆలస్యముగా జరుగును. అదియుగాక 
నయము పడుగులకు ఇది వర్తించదు, కావున యం|(తమందు 
ఎక్కువ మాయ్బకలిగి వృద్ధిబాందియున్న ట్టి యం(త్రమునకు అమల్‌ . 
సాద్‌ ఉహ్లబాయు యవాగూ యంత్రము (Amalsad Hot air sizing 
Machine అనబడును, 


(7) అమల్‌ సాద్‌ ఉష్గవాయు యవాగూ యంత్రము (AmMmalsad hot air sizing 
Machine) 


ఈ యంత్రమును శీ, డి యమ్‌ అమల్‌సాద్‌, ఎ, యమ్‌, 
స్కి టి, (మాన్‌చెస్టర్‌) గారు (ప్రిన్సిపాల్‌ గవర్న మెంటు మెక్‌ స్టైల్‌ 


ఇ౯ాస్టిట్యూట్‌ మదరాసు) 1928 వ, సంవత్సరమున కని"పెట్టిరి 
అందువలన ఈ యం(తమునకు అముల్‌సాద్‌ హాండ్‌ సై జింగ్‌ మిషెన్‌ 
(Amalsad Hand sizing Machine! అనియు బిలుతుడు, పై నుదహ 
రింపబడిన 6 పద్దతులయందున్ను సూలులేక పడుగునకు పెట్టబడిన 
గంజి సూర్యునియొక్క_ “వేడిమిచేతనే ఆజవలసియున్నది. ఇందువలన 
చాల ఇబ్బందులు గలుగుచున్నవి. సూర్యునియొక్క వేడిమి అక్కర 
'లేకుండనే వాతావరణ మెట్లున్నను ఈ యం(త్రమువలన పని చాల 
వేగముగాను, సులభముగాను, భాగము వెనుక భాగముగాను లేక 
కొన్ని భాగములుగాను గంజిని పెట్టబడుచున్నది. ఈ యం|త్రవిభా 
నము చాల సులభముగాను, విశదముగాను మతి కావలసిన సదు 
పాయము లన్నియు ఇం దనురియుండుటచేతనుు పోగులు, ఎక్కువగా 
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సాగకపోవుట చేతను, మతి తెగకపోవుటచేతను ఈ యం(తము చేనేత 
పరిశ్రమలకు ముఖ్యముగా కావలసిన యంగత్రమని చెప్పకతప్పదు. 
వ(క్రత ఆకారచట్టమందు (౫7. Shaped creel) 400 [భమములు లేక 
పరికులు లేక డారప్ర డబ్బాలు Bobbins) అమర్చబడును, ఈ 
పోగులన్ని యు యం(త్రమందున్న ఏకసూ(త కంకతిక (Crown reed) 
ద్వారా ఈనెకు ఒక పోగువంతున తీయబడి ఆవల ఈ పోగులు 
సూ[తచోదక వరివ_క్రిసీల guide rollers) మధ్యగావచ్చి వేడిగంజి 
పెట్ట లేక ఉన్గ్లయవాగూచేటిక 01 91208009 యందు (ప్రవే 
వుంచి ఆ పె క్పైఅడుగున అమక్చబడియున్న నిమజ్జన పరివ్హి 
‘immersion roller) (కిందనుండి పోయి ఆవల ర సోర్టాటక పరివర్హ్తి 
నీల .Squeezing-rollers) మధ్యగావచ్చి గంజికుంచె | Size. Brush) 
మోదగా బోవుచున్నవి. నిమజ్జన పరివ_క్రిని [క్రిందనుండి పోవుటచేత 
వోగులన్నియు వెడిగంజియందు బాగుగా తడియుచున్నవి, రసో 
ధ్హైటక పరివ _ినీల మధ్యగా వచ్చుటచేత పోగులయందున్న అధికవు 
గంజిని తీయుచున్నది. గంజి కుంచెమోదుగా పోవుటచేత పోగుల 
యందున్న వీచంతయు అణగుచున్నది. ఆవల ఈ పోగులు వేడిగాలి 
పెక్సై లేక ఉప్టృవాయు పటిక (Hot-air-chamber యందు (ప వేశించు 
చున్నవి. ఇట్లు ఉప్పవాయు పేటికయందు పోగులు పోవుటచేత 
పోగులయందున్న తడిగంజి అంతయు వెంటనే ఆరివోవుచున్నది, 
ఉపఫ్గ్ఫవాయు పేటికయందు బొగ్గులుగాని లేక క్టులుగాని యుంచి 
నిప్పు జేసిన ఎడల వేడిమి కలుగుచున్నది, ఆవల ఈ పోగులు చీలల 
వన్నె (60020) గుండా పోవుటచేత పోగులన్ని యు విడివిడియగు 
చున్నవి. అటుపిమ్మట ఈ పోగులు నూసనెకుంచె (0 Brush) 
మీదుగా పోవుచున్నవి. ఇట్లు పోవుటచేత వోగులకు నూనె రాయ 
బడుచున్నది, ఆవల ఈ పోగులను బెండు అచ్చుల (Leasing_healds) 
నుండియు, వుజ్‌ పన్న (Reed) నుండియుదీసి పీపా బేక అడ్డముక్క_ర 
మాను (కుయి నకు కట్ట్రబడును, "పెద్ద చక్రము (Fly wheel) 
నకును అడ్డముక్క._ర మానుయొక్క_ ఉరుసు (Ax15) నకును ఉప్ల 
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యవాగూ చేటికయొద్దనున్న పరివ ర్హినికిని మజటజీి సూనె కుంచె 
కును గొలుసుల చేతనును మణి (తాడు చేతను అమర్చ 
బడియుండును,  సపెద్దచ( క్రముయొక్క_ విడి 20410 |తిప్పబడిన 
యెడల పడుగునకు గంజిపెట్టబడి అడ్డముక్క_రమానునకు ఆ పడుగు 
చుట్టుకొనును. ఇట్లు కావలసిన పొడవుగల పడుగు చుట్టబడివమిదట 
ఒకటిలేక రెండు అనులనువేసి వడుగును కోసి ముడివేయవలె, 
ఇప్పుడు ఒక భాగము (181 56010) పడుగు పూ_ర్తిఅయినది, 
ఇందు 400 పోగు లున్నని, రెండవ భాగము (౧2 nd Section) 
పడుగు చుట్టునప్పుడుఅడ్డముక్క_ర మానును కడి వై ఫునకు జరిపి సై విధ 
మున పడుగునుకట్టి అవల |క్రిప్పుదురు, ఇవ్విధమున ఈ యంత 
మందు పడుగునకు గంజిబెట్టి అడ్డముక్క_రమానునకు ఆ పడుగు 
చుట్టబడుచున్న ది. 


(4) తంతు సంయోజనము లేక పడుగు అతుకుట (Twisting-in) 

బయలున గంజిపెట్టబడిన పడుగులు సాధారణముగా అతుకు 
దురు, ఎట్లనిన (ప్రతినేతకు ఆఖరున కొంతగుడ్డను విడిచి పన్న 
అచ్చుల అవతల అనిని వేసి సుమారు $ తేక 6 అంగుళముల పడు 
గును వదలుదురు, దీనినే జోడె ఆని విలుతుకు. ఈ బోబెను పన్న 
మటి అచ్చులతో అట్లనే చుట్టియుంచబడును, |క్రొ_త్తపడుగు సిద్ధ 
మైనవిమ్ముట ఈ (కొ త్రపడుగు పోగులయొక్క_ కొనలకును మటి 
బోదె లేక పాతపడుగు పోగుల కొనలతో కలుపబడును. లేక జత చేర్చ 
బడును, దీనినే అతుకుట అనియు వాజి పురిబెట్టుట అనియు 
(Twisting in) బిలుతురు, ఇందు రెండువిధములు గలవు, (1) నయము 
పడుగులకు అతుకు (F1n6 ౬101) వేయబడును. (2) ముతక పడుగు 
లకు సాలముడిలేక ముతకముడి (earTers’ knot or coarse knot) 
వేయబడును, 
(5) చేతిమగ్గము (Hand loom) 

చేతిమగ్గము నేయుట చాల(శ్రమయుు చేతులకు అపాయము 
మణి నేత వాల ఆలస్యముగా జరుగును, ఇందున్న పరికరములు 
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ఉచితములు కానేరను. (ప్రతి నేతకు పడుగును వావీ మడికలు కట్టుట 
చత కాలము వ్య మగుచున్నటది. ఎక్షునిన (4) పడుగును అలికిన 
మోాదట అద్భులనుండియు మతి పన్నె నుండియు (కొ_త్తపడుగును 
దీసి (1) దోనెకు కట్టుదురు, అటుపిమ్మట మూడులేక నాలుగు గజ 
ముల పడుగును (1) దండక జ్రమాదుగా బావి పోగులను పాయలు 
పాయలుగాతీసి ఈ పకల. దారపు ముడులను వేసీ హెచ్చు 
తగులు లేకుండ సవరించి (5) బొ మెకెప్టికు ఈ ముడులను [క్రమముగా 
కట్టుదురు. అవల జేనెడు దూరమున (8 ) పెడకోలు కెటియుంచి ఈ 

-పడకోలు క"క్టెక మటి | బా క్లైక క్రైను జతవజతురు. (7) 'గసాటమునకు 
(9) నేత మోకునుకట్టి ఈ నేతమోకు పెడకోలుకక్సై మధ్యనుండి 
తెచ్చి 7, ర గూటముల మీదుగా (10) దోనెగూటమునకు కట్టు 





దురు. ఆవల (2) అచ్చులకు (11) కోతికజ్రలుకట్టి అచ్చుల [క్రింద 
పూనుకజ్ఞలు లేక తానికోల లుంచి ఈ ఆానికోలల 4 మధ్య (తాళ్లను 
జతపజచీ. ఈ (తాళ్లు గుంతయంమన్న (12) పావుకోళ్టు లేక 
(త "క్కుడుక జ్రలకు జతపజుతురు. [మాను (ఏ1ఇ$) నకు పన్నె 
అమ ర్పబడియుండును. [మానుఇరువై ఫుల (తాశ్తనుకట్టి ఈ (కాళ్లు 
మగ్గముమోద అడ్డపక్సైకు కట్టుదురు. చావిన పడుగునందు రెండు లేక 
మ (8) లాక్‌ లుంతోరం. గుడ్డను దోనెకు చుట్టునప్పుడు చేత 
మోకును నళ్లు జేసి చుట్టబడును. ఆవల మోకును నలిన 
పడుగు విగువు చెందును. “చేతితో నాడెను వేయుచు చేయుదురు, 
(చిత్రము 811). 
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(6) పడుగు చుట్టుట (Beaming) 

పొడవైన పడుగునకు ఆసువోసినపిమ్మట ఈ పడుగు చేయు 
టకు అనుకూలముగా నుండునట్లు నిర్మాణము గావింపబడును, 
అనగా పడుగును వాపీ ఈ పడుగును పడుగుదో నెకు చుట్టుదురు. ఈ 
వడుగుదోనెకు పడుగుదూలము (arp Beam) అనియు మజీ సాల 
దూలము (Weaver's Beam) అనియు బిలుతుడ, పడుగు చుట్టుట 
యందు రెండు విధములు గలవు, (ఎ) బయలున పడుగుచుట్టుట 
(Street Beaming (ఏ) ఆవ ర్లీత యం(త్రము (Beaming Machine) 
వలన పడుగుచుట్టుట, 
(ఎ) బయలున పడుగు చుట్టుట (Street Beaming) 

పడుగునకు అసుపోసిన పిమ్మట ఈ పడుగును నాటుపద్ధతి ననుస 
రించి బయలున పకుగు చుట్టు[ క్రమము పంల "కానేరదు, ఎందు 
చేత ననగా దీనికి ఎక్కు వగా స్థలము కావలసియున్నది. పోగులకు 
సమాన మగుబిగువు మణి మట్టము కలిగియుండదు, పబేవచే పడుగును 
చావికట్టుటవలన కాలము వ్యర్థము మతి (శమ కలుగుచున్నది, 
బయలున స్థిరముగా గుంజలు నాటుటచేతను మజి పడుగును చుట్టుట 
చేతను, కొన్ని ఇబ్బందులు కలుగుదున్నవి, కనుక ఈ పద్ధతి ఉచి 
తము కానేరదు, బయలున (1) శండు సమానమైన కొయ్యలను 
దోనె వెడల్పు ననుసరించి భూమియందు పాతి ఈ రెండు కొయ్య 
లకు అడ్డముగా (2) పడుగుదోన యుంచి ఈ పడుగుదోనె చివరన 
ఒక కడ్డీని నిలువుగా నుంచి బలమైన (తాడువే బిగింతురు, పడుగును 
(కి) పన్నెగుండా ఈనెకు రెండు పోగులవంతున తీయబడును, లేక 
చీలలపన్నె (comb) ఉంచబడును, ఇట్లు వోగులను తీసి పాయలు 
పాయలుగా జేసి ఈ పాయలకు ముడులనువేసి ఈ ముడులగుండా 
నొక క జ్ఞయుంచి ఈ కజ్ఞను దోనెయొక్క_ గాడియందుంచి కజ్జజార 
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కుండ అక్కడక్కడ డారములు కుదురు. ఆవల సలమును బటి 
టు థ్‌ టు 

(4) పడుగును వాపీ పన్నెనమాపమున మూడు లాక లుంచి చాప 
బడిన పడుగు చివరన ముడిని వేసి మిగిలిన (5) పకుగునుచుట్టి (7) ఒక 
పలక మోద చుట్టబడిన పడుగును మణీ పడుగునకు తగిన (6) బరు 
= వి ళ జ్‌ a 

వును ఉంచబడును. ఇట్లు నద వున నమ్ముట లాకలు మతి పన్నెను 


Fee PTD TE EO ES 
డర 


నోట 
[1611112 SE 





జరుప్రుచు పడుగుదోనె కడ్డీని (దిప్పుదురు, ఈ పడుగంతయు (దప్ప 
బడినమోదట తిరిగి పై విధమున పడుగు చాపి కట్టబడును, పడు గంతయు 
పూర్తిగా చుట్టిన పిమ్మట లాకలమిదనున్న అనిని పన్నె ఆవలవేసి 
డారముకట్టి పన్నెను తీయుదురు, ఈ విధమున బయలున పడుగు 
దో నెక చుట్టబడుచున్నది. (చిత్రము 212) పె పై ఇబ్బందు 
అవ్వి లేకుండ వమూర్చు గలుగజేసి ట్‌ గాంది యున్నట్టి ౦ యం(త్రము 
ఆవ ర్తిత యం|త్రము (Beaming Machine అనబడును, 
(బి) ఆవంర్తిత యంత్రము (Beaming Machine) 

ఈ యంత్రము ఒక చట్టమునందు నిర్శింపబడియున్న ది, 
బందున్న భాగములను విడదీసి మజొకస్థలమునకు తీసికొనిపోవ్రుటకు 
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అనుకూలముగ నున్నుది, ఈ యం[తమువలన ఎంత వాడవై న 
పడుగునై నను చాల సులభముగా పడుగుదో నెకు చుట్టదగును, ఈ 
యం[తము రంగులపడుగును చుట్టుటకు మాల అనుకూలము గలిగి 
యున్నది. పడుగు చుట్టునప్వుడు పోగులన్ని యు ఒకే సమానమగు 
బిగువుకలిగి హెచ్చుతగ్గులు లేక వుట్టముగా దోనెకు చుట్టబడు 
చున్నది. ఎట్లనిన పడుగుయొక్క_ కొనకు ఒక (తాడునుకట్టి ఈ 
(తాడుయొక్క_ కొనయందు పెద్దముడిని వేసి ఈ ముడిని (2) గుం|డని 
పీపా (Frictional drum) నం దుండిన (7) ర ం(భమం దుంచి వీ పాకు ఈ 
(తాడును మజి పడుగును చుట్టుదువ. ఈ పీపా [క్రింద (5) పలక 
(Frictional Board) యుండి, ఈ పలకకును మటీ పీపాకున్ను పరు 
(పక్కల (9) చర్చను పట్టీలుండును, ఇట్టి వీపాలు మూడుండును, 
రంగుల పడుగును చుట్టునప్పుడు ఒక్కొక్క వీపాకు ఒక్కొక్క రంగు 
పడుగువంతున చుట్టబడును. ఆవల ఈ పడుగును (4) సూ(తచోదక 
పరివర్తిని (guide roller) (కిందగాను (కి) విభాగకోలల (dividing 
rod9) మూదగాను తెచ్చి మూడులాకలు (16256 r0d5) పడుగు 
నందుంచి ఆవల -ఈ పోగులను పన్నెగుండా ఈ నెకు రండు పోగుల 
వంతున లీయుదురు. నేతయందు వడుగు తగ్గుచున్నది. కాన గుడ్డ 
వెడల్పుకంటెు పడుగు వెడల్పు కొంచెము అధికముగా నుండవలెను, 
ఇందుచేత నేతకు వ నంబరుగల పన్న యువయోగింపబడునో ఆ 
నెంబరుకంకు రెండు నెంబన్ల తక్కువ సంఖ్యగల పన్నెను ఇందు 
వాడుదురు. పన్నెగుండా పోగులను తీసినవీిమ్మాట ఈపోగు లన్నియు 
సమానముగా నుండునట్లుకోసి పాయలు పాయలుగా తీసి కొనల 
యందు చిన్నచిన్న ముడులనువేసి ఈ ముడులగుండా నొక కలు 
నుంచెదరు, ఆవల (1) ఘరట్ట ఫలకము (Revolving plat) నందు 
(8) పడుగుదో నె (Warp Beam) నమర్సి ఈ దోచెయుక్క. గాడి 
యందు పె ప కట్టి జారకుండ అక్కడక్కడ చారములు 


యా 
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కదురు, అవల వీపాను కొంత (తిప్పి అనగా పడుగును బిగించి 
పడుగుయొక్క_  మండమునుబట్టి బరువు పలకమిద నుంతురు, ఇట్లు 
సిద్ధము జేసినపిమ్మట లాకలను మణీ పన్నెను నిదానముగా జరుప్రుచు 
(6) విడిని 221119) (కిప్పుదురు, విడిని (త్రిష్పటచేత పండ్ల చక్రముల 
సహాయమున దోనె తెరుగును, అనగా దోనెకు పడుగు చుట్టుకొనును, 
ఇన్విధమున దోనెకు పడుగంతయు చుట్టిన పిమ్మట లాకలయందున్న 
అనిని పన్నెఆవలవేసి ఈ అని! దారముకట్టి వన్నెను తీయుదురు, 
రంగులపడుగు అయినఎడల ఒక్కొక్క రంగు పడుగునకు ప్రత్యేక 
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(ప్రత్యేకముగా నుంచబడిన అనులను పన్నె ఆవల పడుగంతటికి (ప్రథాన 
మైన అనిని ((0Mmon 16286) వేయుదురు. ఈ విధమున ఈ యం[(త 
మందు వాల సులభముగా పడుగును,. పడుగుదో నెక్తు చుట్టుదురు , 
(చిత్రము 218) 
(7) తంతు కర్షణము లేక పడుగుతీయుట (Drawing-in) 

పడుగును పడుగుదో నెకు చుట్టినపిమ్మట అచ్చులనుండియు 
మతి పన్నెనుండియు పడుగుపోగులు తీయబడును, కర్ణ ణచట్టము 
(Drawing-in-frame) వలన ఈపవోగులు వాల సులభముగాను 
(క్రమముగాను తీయబడుచున్నవి, (చిత్రము 214) ఎట్లనిన చట్ట 
ముప్పై అడ్డపట్టయందు (1) రెండు ఇనుప కొక్కీ_.లుండును, ఈ 


కొకి_లందు (2) పడుగు 
దోనె యుంచబడును, ఈ 
te అడపబు। కింద పడుగునం 
| త (6) “రెండు 

త్రూ లి లాక లిందు కట్ట బడును, 
(8) శెండవ అడ్డపష్టై 
యందు రెండు ఇనుప 
క్రాక్రి_ లుండును ఇందు 


షల (1 
ద [| 


న్‌ | (4)అచ్చు లుంచ బడును, 
మూడవ అడవకుయొవ 
5) వచె "స క 
( లున్న బ్రముగా 
నుంచబడును, ఇట్లు 

య 
సిద ము మ వేసినపిముంట 





పోగులు అందించువాడు చట్టము వెనుకను, పోగులుతీయువాడు 
చట్టము ఎదురుగాను అనగా ఒకిరొకర ఎదురెదురుగా కూర ందురు, 
పోగులు అందించు నాడు లాకలలోనున్న వోగులను పట్టుకొని 
ఒక్కొక్క. పోగువంతున కొక్కీకి చేయును, పోగులను తీయువాడు 
(7) వడికొక్కీ-_ 0121410010 ని పట్టుకొని సూత్ర లేఖనము (32%) 
ననుసరించి పోగులను ఆయాఅచ్చుల వడుల రం|భములగుండ 
తీయును, ఇవ్విధమున అచ్చులనుండి పడుగు పోగులను తీసినమిాదట 
ఈ పోగులను పన్నెగుండా ఈనె 090009 క శెండేసి పోగుల 
వంతున (8) పన్నె కొక్కీ (Reed hook) ద్యారా తీయును, దీనికి 
పన్నెకర్షణము (Reeding) అనియు మణీ కనె కర్ణ ణము (Dentign) 
అనియు బిలుతురు, గుడ్డకు ఏలాటి పహ యము? లుగ కడ పడుగు 
ఇరువై ఫుల జంటపోగులను తీయుదురు, దీనికి అంచులందురు, 


(8) బిస మగ్గములు (Fly shuttle looms) 


బినమగ్గములందు రెండు విధములు గలవు (ఎ) బిననాటుమగ్గము 
(Fly shuttle country loom (వ) బినమగ్గము (Fly shuttle loom) 
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(ఎ) బిసనాటు మగ్గము (Fly shuttle country loom; 

(పకృత మిప్పుడు చేతిమగ్గము (చి|తము 211) యొక్క 
వద్ధతియం టే కొదెమార్పు కలిగి అనగా అందున్న (మానును Slay) 
మా[తమే తీసివేసి డానికి బదులు బినమగ్గముయొక్క_ పలక రూ 
shuttle slay) యుంచి చేయుచున్నారు. ఈ మగ్గమును గుంతమగ్గము 
అని కూడ బిలుతుడ, ఈ మగ్గమందు ఈ [కింది లోపములు ఇంకను 
వృద్ధికి రావలసియ్నువి. 1, పదేవదే పడుగును వావీ మడికలు 
కట్టుట చేత వృధాకాల వ్యయము కలుగుచువ్నది. ౨, ఎక్కువ 
స్టలము కావలసియున్నది. కీ, దోనెకు ఎక్కువ గుడ్డను చుష్టుటకు 
వీలుపడదు, 4, పోగులకు ఎక్కువ రాపుకలుగును, క, భారపు 
(తొక్కుడు[కమము కలదు, 6, సులభమైన అని (కముములేదు. 
7, నళ్లుచేయుటకు మజి విగువుచేయుటకు మంచి [కమములు లేవు, 
రి జఊాచ, నాడే, చెడెకజ్డలు, అచ్చులు, పన్న మొదలగునవి, మంచి 
పనిముష్లు కానేరవు, 9, సాదానేత తప్ప తక్కిన నేతలు చేయుటకు 
వీలుపడదు. కావున పై లోపము లన్నియు మాద్చకలిగి అభివృద్ధి 
బొందియున్నట్టి మగ్గము బినమగ్గము (Fly 912116 100m) అనబడును, 
(బొ బిన మగ్గము (Fly shuttle loom) 

ఈ మగ్గము నవీన పద్ధతుల ననుసరించి గుంత గాణ 
యంబె వాల కొద్దివైశాల్యము కలిగియున్నది, ఇ౦దు 
సుమూరు 86 అచ్చులవరకు నుంచదగును. ఈ 8 అచుఇలమోట 
వచ్చునట్టి పలువిధములైన చిత్రములు లేక చేతలు చేయదగును, 
ఇందలి ముఖ్యభాగములు 1, వడుగుదో నెకు (arp Beam) ఎన్ని 
గజముల పడుగునై నను చుట్టదగును. 2, దండక (Backrest) 
కడపటివరకు పోగులను సమానముగా నుంచును. క, అచ్చులు 
Held తంతెలేక నూచనెవడు లుండుటనేత పోగపలకు రాఫు 
లేక గంజి నిలిచియుండును, ఎక్కువపోగులు తెగవు 4, పన్నె 
(Reed) ఉక్కువన్నె ఉండుటచేత ఈనె (క్రమము చక్క_గానుండి, 
చీలక, వంకబోక్క చెడక నుండును, క్క ౮ మ్ముదాలను (Chest 


1 
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Beam మతి 6, దోనె (Cloth Beam) యుండుటవలన ఎన్ని గజముల 
గుడ్డనె నను చుట్టినప్పటికిని అని (క్రమము కడపటివరకు నవుముగా 
నుండును, 7, నులభమైన అని [క్రమము (Shedding Motion) 
యుండుటచేత (తొక్కుడుకు భారము లేకుండును, రి, త్యా౫| భమ 
ణము (Let off Motion) మజి 9, ఆదాన (భమణము (Take-up 
Motion) ఉంచుటవలన పడుగును వదలుటకు వుజీ గుడ్డను చుట్టుటకు 
కాల సులభముగా నుండును, ఈ మగ్గమున కుపయోగించు పనిముట్లు 
1, చెడెకట్టలు (Temples) అంచులు చెడిపోకుండ కావలసిన బిగు 
వుతో పట్టుకొనును, 
వి ఊచ (Pirn) పేక 
దారము చిక్కుపడక, 
లెగక్క [కమముగా 
ము 
వచ్చును. కీ, నాడె 
(Shuttl® సులభ 
ముగా ఎగుడును, లేక 
పోవును. (చిత్రము 215) ఈ మగ్గమును ఒక స్థలమునుండి వేతొక 
స్థలమునకు మాభ్బవేయుటకు వీలుపడదు. కనుక ఇట్టి ఇబ్బంది లేక 
వృద్ధి బొండియున్న ట్టి మగ్గమునకు చట్టను మగ్గము (Frame Loom) 
అనబడును, 
(18) చట్టపు మగ్గము (Frame Loom) 

ఈ మగ్గము ఇవాలకొద్ది వె శౌల్యము కలిగిన ఒక చట్టమునం 
దమర్చబడియుండును, ఆఉందువలననే దీనికి చట్టపు మగ్షము (Frame 
1ం0m) అని చేరు దీనిని ఒకస్థలమునుండి 'వేరొకస్థలమునకు తీసికొని 
పోడగును, లేక ఇందున్న భాగములను సులభముగా విడదీయ 
వచ్చును, ప్రందు సుభారు 8 అచ్చులవరకు నుంచదగును, ఈ 
అచ్చులమోద వచ్చు పలువిధములై న చిత్రములు, లేక నేతలను 
నచేయడగును,. ఈ మగ్గమందు గల భాగములు 1, చట్టము (32౪6) 
2, పలక (53147) ఈ పలకయండలి భాగములు, కీ, నాడె నడచుపలక 
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‘Race Board) 4, నాడెపెస్టైలు .shuttle boxe 5, ఉడతలు 


Pickers, 6, పన్న ‘Reed: 7, పన్న ఎఎపలక ‘Reed Cap) 8, 
కచ్చు లేక నాడ్నెతాడు Picking chord. 9, అడ్డ పెప్పై .కిబ) 
(మగముయొక్క_ భాగములు) 10, [తొక్కుడు కలలు (68165) 
11, తొముదూలము 

Chest Beam) 12, దోనె 
లేక గుక్డదూలము , 010th 
Beam) 138, కూర్చుండు 
i పలక వ§ంt 14, ఆదాన 
(భమెణము _ (1్మk6_p 
క్‌ క Motion) 15, వడుగు 
లాం దోనె Warp Beam) 16, 
మ్‌ స్‌ త్యాగ (భముణము (1161 
a} off Motion) గలిగి 


అ 


( 216. యున్నవి. (చిితము ౨16) 
ఈమగ్గమునకు అని లేప్రచలనము లేక ఆధారోతాసపన చలనము 
(Shedding Motion; మోటకోలల। క్రమము Lever 5ysem్స నుంతురు 
(చిత్రము 218 చీ, మతి 218 3), 







(10) మగ్గ మమర్చుట ((00ming) 


అచ్చులనుండియు మతీ పన్నె నుండియు పడుగుపోగులను తీసిన 

మోాదట ఈ అచ్చులను, పన్నెను, మణి పడుగుదోనెను మగమం 
॥ 2) 

దుంచి నేతనేయుటకు అనుకూలముగా నుండు (కమమందుంచు విధా 

నము మగ్గ మమద్చట Looming) అనబడును. ఈ [కంది విషయ 

ములు ఇందు గలవు 1, పడుగుదో నెనుంచుట ల, పలకయందు పన్నె 

నుంచుట $8, అనులకు లాక లుంచుట శృ పడుగును సవరించి గుడ 

డ్‌ 

దో'నెకు కట్టుట 5, అనిలేవు చలనమునకు అచ్చులు కట్టుట 6 

కో న్‌ 

(తొక్కుడు. క్రమము మేరకు (Sequence of Treadling) ఆరోపకనరణి 
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(Lifting Plan) ననుసరించి పెద్ద చిన్నమరక కజ్డలకున్ను (10% 
and short lams) మణి (త క్కుడుక జ్రలకున్ను (Treadles) ముడి 
కట్టు (0016 1p) కట్టుట, కలిగియున్నవి, ఇప్పుడు మగ్గము నేతనేయు 


(11) పేక సిద్దపరచుట (Weft Preparation) 


సిద్దముగా నుంచబడిన మగ్గమందు నేతనేయుటకు పేకచారము 
(weft yarn) ఆవశ్యకము, ఈ పేకదారముచే నేయబడుటకు ముండు 
కొన్ని విషయములను గమనించి ఆమేరకు పేకదారము నిర్ణయించి 
నిర్ణయింపబడిన ేకదారముతో నేయబడును 1, పడుగుయొక్క_ 
నెంబరునుబట్టి చకదారము నిర్ణ యింపబడును, 2, పడుగుయొక్క_ 
బలము, ఫురి, పరిమాణముబట్ట పేకదారము నిర్ణయింపబడును, శి, 
చితము లేక నమూనాబట్టి పేకదారము నిర్హయింపబడునుు 4, గుడ్డ 
యొక్క మందము ననుసరించి పేకదారము నిర్ణయింపబడును, క్‌, గుడ్డ 
యొక్క. నాణ్యమునుబట్టి చేకడారము నిర్ణ యింపబడును, ఇవ్విధ 
మున వేకదారము నిర్ల యింపబడినమిదట, ఊచకు ఈ పేకడార 
మును చుట్టుదురు, ఇందు రెండువిధములు గలవు, (ఎ) ఈ చచుట్టుట 
(pirn winding) (బీ ఊచ అవృ_ల్లియం(త్రము (prin winding 
Machine). 
(ఎ) ఊచ చుట్టుట (Pirn Winding) 


చేకదారము నిర్ణయింపబడినమోదట చిలపను తీసికొని 
అనగా నయముదారముగానుండిన ఎడల బరాటి లేక వలిగంపంటి 
(Vertical Hank Holdex or Vertical swift) అవశ్యకము (చిత్రము 
199) తేక ముతకచారముగానుండిన ఎడల లాటి (Cone Hank 
Holder or Cone swift) ఆవశ్యకము (చితము 200) ఆవలరాట్న 
మందున్న కదుకునకు కక చనుంచి చీలపయొక్క_ కట్టు (188) ను విప్పి 
డారఫుకొనను ఊచకు జతపరచి అటువీముట రాట్న ముయొక్క. 
పిడి | తిప్పుబడును, సాధారణముగా నాటుమగ్గములకు సొజ్జ, జొన్న 
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యుక్క_ గట్టిడంట్లు ఊచలుగా నుపయోగింపబడుచున్నవి. దీనినే 
కండెబోటు, అందురు, ఇవి చీలిపోవుట తేక వంకరగుట సంభవించు 
చున్నవి. ఇందు దారము నళ్లుపడుట జారుట, చిక్కు_పడుట్క తెగుట 
కలుగును, కనుక సె ఇబ్బందులు లేక నవీనపద్షతి ననునరించి వృద్ధి 
బొందియున్నట్టి ఊచ మూడు లేక నాలుగు అంగుళములు పొడవు 
గలిగిన కొయ్యగొట్టము (చిత్రము 200-6) ఇందక్కడక్కడ గీర 
లుండుట చేత చారము జారకుండును, కడపటివరకు దారము (క్రమము 
గాను చక్క_గాను వచ్చును. ఈ ఊచకు దారముచుట్టునప్పుడు 
హెచ్చుతగ్గులు లేక (క్రమముగ రానురాను నన్నముగ మతి గట్టిగా 
చుట్టబడును, 


(నీ ఊచ ఆ నృద్తి యంత్రము (Pirn Winding Machine) 


రాట్నముచేత ఒకొ_క్క_ ఊచను చుట్టుటచేత కాలము 
వ్యర్థమగుచున్నది. అనగా ఒక్కొక్క ఊచవంతున చుట్టుటచేత 
చాల కాలము పట్టుచున్నది. కాపున ఊోచ ఆ వృ_త్తెయం(త్రము 
వలన ఒక్కొక్కసారి ఆజుడోచలకు దారము చుట్టబడును, ఇందు 
చేత ఆజుమందిచేయు పనిని ఒక్క_డే అతి శీఘ్రముగా చేయగలుగు 
చున్నాడు, ఈ యం(త్రమునకున్ను మతి పరికు అవృ_త్తి యంత్రము 
(Bobbin Winding Machine) న కును ఏమి బేధములేదు (చి[త్రము 
201) ఇందు కదుళ్లు (5pIndle5) కొంచెము పొడవుకలిగియుండును 
ఊచలు కొంచెము ఎత్తునం దుంచబడును, 


9 పథమ ఉపకరణములు (Preliminary apparatus) 


మూడుపకరణములచే నేత చేయబడును, ఎట్లనిన మగ్గమందు 
కూర్చుండి (తొక్కుడు కజ్బలసై న (0061816) శాళ్లనునిచి యెడమ 
చేతితో పలక. (ఏ1ఇ్స) యొక్క. మధ్యభాగమును షట్టుకొని కుచ్చును 
కుడిచేతితో పట్టుకొనవలయును, అటుపిమ్మట (1) అని లేవుట 
(దీhంరేడగడ్డ) కుడికాలును (తొక్కుదురు, ఇట్లు (తొక్కిన. వెంటనే 


166 


కొన్ని ఆచ్చులు (Heald5) సైకిని కొన్ని అచ్చులు (క్రిందికినిబోయి 
అని (న266) ఏర్పడుచున్న ది, ఈ విధముగా అని పర్పడిన మోదట 
(2) నాజెకొట్టుట (Picking కుచ్చు జొమ్ము నకునేరుగా లాగబడును, 
అట్లు లాగిననాడె (01464169 ఉడత (౨91016) వలన ముందునకు కొట్ల 
బడుచున్నది, అనగా  ముదటినాటజె 'పెక్టైయం దున్ననొ డె -స్పీక్ష 
డారము విడచుచు అనిగుండా రండవ నాడె పెప్పైలోనికి చేవ 
చున్నది, ఈ విధమున పేకదారము వేసిన తరువాత, (8) కొట్టుట 
(Beating) ఇట్లు పలకను కొట్టుటవలన చేయబడిన పేకదారమును 
గుడ్డకు జేరి ఆగుడ్డలో కలియుచున్నది. 


ర. ద్విగుణీకృత -పటికలు (Multiple Box slays) 


కొన్ని చేతలకు ఒకనాజె కాక యెక్కు_వనాజె లుపయోగింప 
వలసియున్న ది. అనగా చెక్కు.ల (Checks) చేతలకు గుంతడోరియా 
(Repps నేతలకు మలపు చేతలకు (Mangaloor saree weaves) జమ 
కొలప్రు చేతలకు (Plain carpets) మణీ బిందునేత (500% 7647౭5) 
మొదలగు చేతలకు రెండులేక మూడు నాడెలతో చేయవలసి 
యుండును, ఉడా! ఒక తెలుప్ర్కు ఒకనలుపు పేకగల చెక్కు గుడ్లను 
చేయదలచినయెడల మొదట తెలుపు పేకదారమునువేసి, ఆ నాడెను 
తీసి (ప్రక్క_ననుంచి అటుమోదట నలువు పేకదారము నాడెను 
"వేయబడును, ఇందువలన చేత చేయువారికి వాల కష్టమేకాక చేత 
చాల ఆలన్యముగా జరుగును, ఇట్టి ఇబ్బందులు "లేక వృద్దిబొంది 
యున్నట్టి పనిముట్లకు ద్విగుణీకృత "వేటికలు (Multiple-Box slays) 
అనబడును, వీనివలన చాల సులభముగాను త్వరితముగాను "నేత 
చేయదగును, ఇందు మూడువిధములు గలవు (1) త్యక్త పేటికలు 
(Drop box slays) (2) వలయాకార సపేటికలు (యంయ1ఖు box 
slays or revolving box slays) (8) |సనంసన ేటికలు ( 51602 
box slays) 


16? 

(1) త్య క్రపేటిక్‌లు (‘Drop box slays) 

త్వ క్షవపేటికలందు రెండు విధములు గలవు (ఎ) పేకమార్సు 
సలక (Pick and pick slay) (బి) ద్వి పేటి కాయుత ఫలకము (2 02 
slay) 
(ఎ) పేకమార్పు పలక (Pik and pick slay) 

ఇరువైపుల సరిసమాన సంఖ్య (చిత్రము 217) గల నాడె 
చెప్టిలు గలిగియుండును. ఈ జంట సెక్టైలకు ఇరువై పుల రెండు 
మోటకోలలు పన్నెపై పలక 
(Reed cap) (పక్క_గాను మధ్య 
గాను కొంచెమె తున నమర్చబడి 
యుండును, ఈ మాటకోల నదిమిన 
యెడల ముదటినాడె పెట్టలు మెకి 
బోయి శెండవనాడే సెట్టెలు నాజె నడచు పస్పైకు (Race board) 
నేరుగా వచ్చును. మోటకోలను వదలినయెడల పై కివచ్చిన నాడె 
పెట్టెలు అనగా "రెండవనాడె పెట్టెలు (కిందికిబోయి మొదటి నాడే 
సెటులు యభధాస్థానమందు చేరును, దీనిని జంటపెప్టైల పలక 
(Double box slay) అనికూడ విలుతురు, ఇవ్విధమున ఈ పలక 
యందు చేయబడును. 
(బి ద్వి వేటికాయుత ఫలకము లేక 2 నాడె పెప్టెబుగల పలక (2 002 slay) 

ఈ పలకకు (514%) ఒకవైపున ఒకనాడె పెస్టైయు "రెండవ 
వైపున జంటనాడెపెస్టైలు (చిత్రము 217) గలిగియుండును, పన్నెప్తె 
పలకకు (Reed 029) (పక్క_గాను మధ్యగాను కొంచెము ఎత్తున మాట 
కోల (Lever) అమర ఎబడీయుండును, ఈ మాటకోల నదిమిన 
యెడల మొదటి నాజెపెష్టి పెకిబోయి రెండవ నాజెపెక్టై నాడె 
నడచుపె్టైకు (Race board) నేరుగా వచ్చును, మోటకోలను వద 
లినయెడల ెండవనాడె సెక్టై, |క్రిందికిబోయి మొదటినాడె పెట్టె 
యధాస్థానముందు వేరును. ఇవ్విధమున ఈ పలకతో చేయుదురు, 
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(2) వలయాకార పేటికలు (0101142 box slays or Revolving box slays) 


పన్నె పై పలక (Reed cap) మధ్యన ఒకకడ్డి కలిగియుండును, 
ఈ కడ్డీని అదిమిన లేక ఎ_క్లిననాడె పెట్టెలు తిరుగుచున్న వి. అనగా 
-మొదటినాడె పె్టై తిరిగి ఆ సానములో నాడె నడచుప్టైకు నేధుగా 
రెండవనాజెపెళ్లై వచ్చును, కడ్డీని అదిమిన లేక దింపిన రెండవనాడె 
పెళ్లై. తిరిగి యధాస్టానమునకు వచ్చును, ఈవిధమున ఈపలకతో 
"నేయుదురు, 


(3) (సంసన పేటిక లు (Sliding Box Slays) 


మోటకోలలకు (Levers, నాడెపెక్లైలకు (తాళ్ళు కట్టబడియుం 
డును, ఈనాడెపెశ్లైలకు [క్రిందచ[క్రము లుండును, మొదటి మోటకోల 
సెకి పోయిన మొదటినాడెవలన నేయబగును, మొదటిమోటకోల 
(క్రిందికి వచ్చి రెండవ మోటకోల సె కి బోయిన మొదటినాజెపె™ై వెను 
కకుబోయి "రెండవనాడెపెక్టై నాజెనడచు వక్టైకు "నేరుగా వచ్చును, 
ఇవ్విధమున్మ ఈపలకత"' చేయుదురు, 


4. అనులు (81649) 


"నేతకు అని (ఏ1ంర్సే ముఖ్యాధారము, అనివలన అల్లి క 'యేర్చడు 
చున్నది, అని లేనిది అల్లిక యేర్చడజాలదు, కావునఅల్లి క లేక నేతకు 
అని మొదటినూ(త్రము, పడుగునం దుండబడిన పోగులు అల్లికకు లేక 
నమూనామేరకు కొన్నివోగులు పెకి కొన్ని పోగులు [కిందికివోయి 
సందు నర్పడును, ఈనందులేక డారికి అని యని వీలువబడును, ఈ అని 
గుండా చేకడారమువేసి నేసిన అల్లికలేక నేతయగును, కావున 
నేతకు అని ముఖ్యాధార మని చెప్పదగును, ఇందు నాలుగువిధములు 
(1) శేం|ద్రవుఅని (0౭1౭ 9164) ఇది చాల(శేస్టమైనది. సాదానేత 
లకు మజి మిటకోలల [కమమందు వర్పడు పలువిధము.లై న నేత 
లకుపయో గపడును (2) అధోఖఫాగపు అని (Bottom shed) ఇది అధో 
సన్నిహిత మూలగథనయం[త్రము (Bottom closed shed dobby) 
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నకున్ను మటిజాక్యార్డ్‌ న్‌ (Jacquards, కుపయోా పడును, (శి) అర్థ 
విఘటితపు అని (5601 open shed, అది ఆకర్ష అపు గిలక Draw 
boy dobby, కు మా(తమే యుపగయోపడును, (4) విఘటితప్రుఅని 
(Open-shed, ఇది. పోలాపూడుగిలక ‘Sholapur dobby) కును 
స్లూపపుగిలక (Barrel dobby కును మతి కటాంజనపు గిలక (Lattice 
6009) కు నుప యో గవడును, 


ర్‌. ఆధారోత్రాపన చలనములు (Shedding motions) 


చితములేక నమూనా మేరకు అచ్చులకున్ను మటి [తొక్కుడు 
కబ్బలకున్ను ముడికట్టు (Tieup, కట్టబడును, అటుపిమృట [తొక్కుడు 
కజ్ఞును (తొక్కి నయెడల కొన్ని అచ్చులు (కొన్ని మజికొన్ని 
అచ్చులు |క్రిందికిని బోవుటచేత అని యర్పడును, ఇట్లుఅనిని ఏర్ప 
ఆఅచునట్టి ఉపకరణములకు అధారోన్లాపన చలనములులేక అని లేవు 
చలనములు (Shedding motions అనిపేరు, ఇందు మూడు[కమ 
ములుగలవు (1) మోాటకోలల[క మము (147605 or tumblers 
system, (2) కప్పి లేక గీలక |క్రమెము (Pulley system) (ల) పరి 
వర్తిని (క్రమము (Roller system) 
(1) మీటకోలల క్రమము (Levers or temblers system) 


ఈ|కమము చాల (ేవమైనది. ఎందుచేతననగా మనకు కావ 
లసిన అచ్చులను మతి (తొక్కుడుక జల నుంచుకొని పలువిధములై న 
చిత్రములను లేక నమూనాలను చేయదగును, ఇందురెండు విథములు 
గలవు (వ) జంటమోటకో లల(క్రవుము (Double lever system) 
(బి) ఒంటిమిటకోల|క్షమము (Single lever system, 


(ఏ) జంటమీట కోల[క్రమము (Double lever system) 


ఒకొ_క్క_ అచ్చునకు రెండు మాటకోలలవంతున ఒకడాని 
కొకటి ఎదురెదుతుగా నుంచి చట్టమునందు విగించి మగ్గము మోట 
నుంచబడును, ఎదురెదురుగా నుండ బడిన ఈరెండుమోటకోభలల కొనల 
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యందున్న ర ౦[(ధములకు (తాడునుకట్టి ఈతాడు మధ్యన నింకొక 
(తాడును జతపరచి ఇట్లు జతపరచిన [తాడును (4) 'పెద్దమర క కజ్ఞకు 

(1018714200) మధ్యగా కట్ట బడును, మ్‌ 
టకోలలచివరయం దున్న రం[ధ్రములకు 
క. (తాళ్ళను క్ర ట్టి ఈ(క్రాళ్ళు (2) అచ్చు 
వైప (1996 92%) కు ఇరువై ఫుల 
నేరు గాకట్టబడును, అచ్చు క్రిందిప ప్లై 
(Bottom shafb)కు మధ్యగా (తాడును 
న కట్టి -ఈ(తాడును (8) చిన్న మరకకజ్ఞ 
(Short 1am) కు కట్టబడును, ఇవ్విధ 
మున అచ్చు లన్నిటికి క ట్టబడును, అనల 
(5) [తొక్కుడు క జ్రలకును మతి చిన్న 





పెద్ద మర క కజ్జలకును ముడి కట్టు (116 12) కట్టబడును, (చిత్రము 218 క్షీ 


(వి ఒంటిమీట కోల క్రమము (Single lever system) 

ఎన్ని (2) అచ్చులుండునో అన్ని 
(1) మోిటకోలలు (Levers or 
tumblers) అన్ని (4) చెద్ద మర క్ర 
కజ్రలు (Long 109) అన్ని (8) చిన్న 
మర కక జలు (Short lams® నుంచ 
బడును. చిత్రము లేక నమూనా 
(Design or pattern) యం దెని XY వ్యతి 
కప్పు చేకలుండునో (0159901142 
picks) అన్ని (5 (తొక్కు_డుకజ్జలు 
(626165) కావ లెను, (చిత్రము 2188) 
(2) కప్పి లేక గిలక(క్రమము (Pulley system) 





ఈ |క్రమము సాడానేత కుపయోగపడును, ఇందు పడుగు 
పోగులు రెం డచ్చులద్యారా 'లేవబడును, చేయునప్పుడు ఒక అచ్చు 


వెకీని మజొకయచ్చు |క్రిందికిని బోవుచుండును, 
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(8) పరివ ర్హిని క్రమము (Roller system) 


ఈ (క్రమము సాడానేత కుపషయోగపడును, (చిత్రము 215) 
ఇందు పడుగుపోగులు రెం డచ్చులద్వారా లేవబడును, చేయునప్పుడు 
ఒక అచ్చుుపె కిని మణొకచ్చు [కిందికిని బోవుచుండును, ఈ (క్రమము 
వలన కావలసిన అని చాల సులభముగా ఏర్పడుచున్నది, ఇందు 
వలన పోగులకు ఒ త్తిడి బొ_త్పిగ నుండదు, కనుక పోగులు ఈ [క్రమము 
వలన తెగుట అరుదుగా నుండును, నేత కూడ త్వరితముగా ఇందు 
చేయదగును, 


ళీ 


6. ద్విగుణీకృత పాదఘట్టన హపళలత్‌ వరునకు 


(Multiple treadle Weaving) 


గిలకక|మవమందు (౫116 system) సాదానేతను నేయ 
బడుటయీగాక 4 పోగుల మూలనేతయందు అచ్చులు జంటగా 
పొందిక కలిగి పోవునట్టి డైన బనాతు 
(Blanket) బూర్నిసు (66102) జవళి 
(Harvard) మొదలగు నేతలు అనగా 
8 పెన 2 (క్రింద మూల నేత (2 ఇ 
2 down twilb ను వాల సులభము 
ఇ గాను త్వరితముగాను ఇందు నేయ 
మ్మే. వచ్చును, ఎట్లనిన ఒక్కొక్క గిలకకు 
రెండు చిన్న గిలకలవంతున రెండుగిల 
కలకు 4 చిన్నగిలకలను నమానముగా 
(Level) 4 అచ్చులకు కట్టబడును, 
ఈ అచ్చుల [కింద పూనుకజ్ఞలులేక 
తానికోలలు (Jaclrods or noe 
'ఉంచబడును. మొదటి (తొక్కుడు 
కజ్ఞకు శీ.4 అచ్చుల (తాళ్లు కట్టుదుకు. రెండవ, (తొక్కుడు 
కట్టకు 1.4 అచ్చుల తాళ్లు కట్టుదురు, మూడవ, (త్రొక్కు_డుకజ్జకు 
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1.2 అచ్చుల(తాళ్లు కట్టుదువు, నాలుగవ, (త్రొొక్కు_డుకజ్బ్జకు 2.8 

అచ్చుల[శ్రాళ్లు కట్టుదుదు. ఇట్లు కట్టినవిమ్మట (తొక్కు డు[కమము 

మేరకు అనగా 1.8.2.4 (తొక్కుడుకణలను వరుసగా (త్రొక్కు_దురు, 
=) 

(చిత్రము 219), 


7. బేసిసంఖ్య మూలనేతలకు తొక్కుడుకలజ్తలు 


(Treadles for odd Number twills) 


సాధారణముగా మూలనేతలయందు ఎన్ని పోగు లుండిన అన్ని 
అచ్చులు మజీ అన్ని (త్రొ కోడు కట్టు లుండును, ఐనను బేసి సంఖ్యపోగుల 
మూలనేతలకు ఇదివర్పింపజేయుటచేత కాళ్ళు మెలి (Cross) పడును, 
ఇందువలన నేత సులభముగా జరుగనేరదు, కావున కాళ్ళు మెలిపడ 
కుండ నేయుటకు ఈకింది క్రమము ఆచరింపవ లెను, అజెట్లనిన మూల 
'నేతయొక్క పోగులనంఖ్యకు విభాజ్యము (Dividend) అనబడును, 
ఈవిభాజ్యమును 2 విభాజకము (0171800) చేతభాగింపవలెను. ఇట్లు 
భాగింపబడినవీమ్మట విభాజ్యమును విభ_క్తము (౧1౦0౪629) ను మతి 
శేషము (Reminder ను ఈమూటిని కూడబడిన సంఖ్య (తొక్కుడు 
కలల మోద కాళ్ళు మెలిపడక 'బాల సులభముగా నేయదగును, 


(1) 8 పోగుల మూలనేతకు (8 606 Twi) 


ఈ నేతయందు శి పోగులున్నవి. ఈ నంఖ్య విభాజ్యము 
(Dividend) అనబడును, దీనిని 2 విభాజకము (47180) చే ఛాగింప 
బడును, ఇట్లు భాగింపబడిన 1, విభ కము (quotient) నచ్చి 1, 
"శేషము. (Reminder) మిగులుచున్నది. ఇప్పుడు ఈ మూటిని 
అనగా శీ విభాజ్యము - 1, విభక్తము -- 1, శేవము కూడిన 
5 వచ్చును కనుక ఈ 5 (తొక్కుడు కజ్టలమిాద కాళ్లు మెలిపడక 
సులభముగా నేతను చేయదగును. (చిత్రము 22) 

విభాజకము 2| క్రి విభాజ్యము 
విభ క్షము 1,..-1, శేషము, 
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(2) 5 పోగుల మూలనేతకు (5 606 Twill) 
2|5. =5- 24-1 = 8 తొక్కుడు కట్టలమోడ నేయ 
2__1 
దగును, (చిత్రము శీ0) 
(3) 7 పోగుల మూలనేతకు (7 end Iwill) 


11, (తొక్కుడు కజ్జలమిద నేయదగును. 


రి. త్వా గభ్రమణములు 


(Letting off Motions) 

త్యాగ భ్రమణము లేక విడుచుచలనమువలన అని లేచియున్న 
ప్పటికిని లేక మూయబడియున్నప్పటికిని లేక పడుగు ఆంతమగు 
వరకు మధ్య మధ్య యేలాటి సవరణలు లేక పోగులన్నియు ఒకే విధ 
మైన బిగువు గలిగియుండును, ఇందు రెండు విధములు గలను, 
(1) దంతి [పలంబి త్యాగ (భమణి (౫4.66 pawl Let off Motion) 
(2) గువత్యాగ (భ్రమణము (Weight-Let off Motion) 
(1) దంతి (ప్రలంబి త్యాగ భ్రమణి (Rat-chet pawl Let off Motion) 

దీనిని ముతకదారములకు (Coarse Counts) వాడు 

దురు. దీనిని ర్యాణ 'మెట్లనిన :-పడుగుదో నెకు(&r[p beam) 
(1) పండ్లచక్రము లేక దంతిని (344 het) అమర్చ 
220. బడియుండును. ఈ పండ్రచ[కములయొక్క_ పండ్లసందున 
(2) కొక్క "లేక (పలంబి (pawl) పట్టియుండును, (చిత్రము 220) 
(2) గురుత్యాగ (భ్రమణము (Weight-Let off Motion) 

దీనిని నయముదారములకు (Fine Counts) వాడుదురు, దీని 
నిర్మాణ మెట్లనిన:-మగ్గముయొక్క_ (క్రింది అడ్డప స్రైకు (తాడును కట్టి 
ఈ (తాడును వడుగుదో నె చక్రమునకు రెండు లేక మూడుచుట్టు 
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చుట్టి వెలుపల బరు నుంచబడును, లేక (తాడును 

Se పడుగుదో నె చక్రమునకు రెండు లేక మూడుచుట్లు 

చుట్టి వెలుపల (1) ఎక్కువ బరునును లోపల (శ్ర) 

| తక్కు్కుువ బరువును (తాడునకు కస్ట బడును, 
221. 2 (చిత్రము 221) 


9. ఆదాన భ్రవంణములు (Taking up Motions) 


శేయబడిన గుడ్డను ఆదాన(భమణము (Take up Motion) 
అమర్చబడియున్న గుడ్డ దో నెకు (Cloth beam) ఎంత చుట్టినను పన్న 
(Reed )కు అచ్చులకు (Healds) మణి దండక జ్ఞకు (back rest) పడుగు 
పోగులన్ని యు, సమాన మైన మట్టము కలిగి ఒశే బిగువు ననుసరించి 
యుండును, చేత లేక డారముయొక్క_  మందమునుబట్టి ఆ దాన 
(భమణములు వాడుదుదు, ఇందు ఐదువీధములు గలవు, 
(1) దంతి ప్రలంబి ఆదానభ్రమణి (Ratchet pawl Take up Motion) 

ఫడుగును ఎక్కువగా బిగించి నేయునట్టి నేతకు 
అనగా సాదా జవముకాలప్ర నేతలకు (Plain carpet 
weaves) మటివములక తువాలు నేతలకు (Terry weaves) 
వాడుదురు, (చిత్రము 222) సూచన: 1, పండ్ల 222. 
చక్రము లేక బంతిని (Ratchet wheel) 2, కొొక్కి_ లేక [పలంబి (pawl) 
(2) భ్రమణి ఆదాన భ్రమణము (Worm Wheel Take up Motion) 

౧ దీనిని ముతకదారములకు మజి మధ్యరకవు 

] క్‌ డారములకు వాడుదురు; (చిత్రము '9289) 

సూచన:._1, (భమణి (ఇం) 2, పండ్ల. 
చక్రము (heel) 
(89 ఆయఃకాండ అదానభమణము (Poker Take.up Motion) | 

దీనిని నయముదారములకు వాడుదురు. (చిత్రము ౮ 
ిలి4]నూచనః..్న, అయఃకాండము (Poker) 224, 
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(4) దోనె మటి ఏనుగ మెలి (Square roller and Clove hitch) 


దీనిని మధ్యరకసపు డారములకును మటి నయము డారముల 
కును వాడుదురు, (చి[త్రము 211) సూచన; 1, దోనె, (Square 
roller) 10. వను మెలి (Clove hitch ) 


(ర్‌) క్రమాదాన భమణి (Automatic Take-up Motion) 


తనంతట తాను గుడ్డను గుడ్డదో నెకు చుట్టుచున్నది. ఎట్లనిన 
పలకను (51%) కొట్టిన కడ్డీ (Iron rod) (క్రిందికివచ్చును. పలకను 
వెనుకకు జరిపిన కడ్డీపై. కి వచ్చును. ఇట్లు కడ్డిపై క్రి (క్రిందికి వచ్చుట 
చేత పండ్రచ్మక్రమును (211016 (త్రోయుచున్నది. ఇందువలన ఆ 
పండ్ల చక్రము తిరుగును, పండ్రచ([ కము విర గుటచేత (భమణి (worm) 
తిరుగును, (భమణి తివగుటచేత డానికి సంబంధించిన వ త్తన 
దూలము (emery roller) మతే గుడ్డదో నె తెదీగును, ఈ విధమున 
తనంతట గుడ్డ గుడ్డదో నెకు చుట్టుకొనుచున్నది, దీనికి గురు త్యాగ 
(భమణము (Weight Let off Motion) ఉంచజబడును, 


10. స్వయంగ్రహణ చలనము 


(Automatic Picking Motion) 

నాడెపపెలకు ఇరువై పుల రెండు (ప్రవారణ సాధనములు 
(Tapet5) అఆమర్చబడియుండును, వీటికి మొదళ్లు లావ్రగాను శాను 
రాను చివరలు నన్నముగా నుండును. చివరభాగము ఉడుతలకును 
మొడటిభాగము గుడ్డ దోనెకును చర ఫుపట్టిలచేత అమర్చబడి 
యుండును, పలకను వెనుకకు పోనిచ్చిన ఉడుత నాడెను కొట్టును, 
అప్పుడు నాడె వేగముగా పోవును. ఈ వేగము తగ్గించుటకు సదు 
పాయము రెండవ నాడె సెమైలో నున్నది. పలకను జరువుటయందు, 
ఒకేవిధ మనునరింపవ లెను, ఇవ్వీధమున పలకను కొట్టుటచేత నాడె 
పోవును, అనగా చేయబడును, 


లాకర్ల కుకు 


5 వ అధ్యాయము 
మొదటిభాగము 
సంకీర్ల విషయములు (Miscellaneous) 


(1) పొట్టివడుగులు తయారుచేయు పద్ధతులు (Methods of Preparing short 
warps) 

(ఎ) 1, దారము పంకొమాదతోడుట, 2, ఆసుమాను లేక 
చట్టపు అఆసుమానుమోద ఆసుపోయుట, శీ, బయలున గంజిపెట్టుట, 
4, అతుకుట, 5, మడికలు కట్టుట లేక దోనెకు చుట్టుట, (బి) 1, చిల 
పలకు గంజి పెట్టబడిన దారము పంకొమోడతోడుట, 2, ఆసుమాను 
లేక చట్టవు అనుమానుమోడ అసుపోయుట, శీ, అతుకుట, 4 మడి 
కలుగట్టుట లేక దోనెకు చుట్టుట, 

(2) కొద్దిపొడవు పడుగులు తయారుచేయు పద్ధతులు (Methods of Preparing 
MediumWarps) 

1, దారము సరిజెలకు చుట్టుట, 2, గుంతే అడ్డ ఆనుమాను 
తేక ఏకస్యూత్ర తిర్యకసరణ యం[త్రముడ్యారా ఆనుపోయుట, 
క్కి బయలున గంజిపెట్టుట, 4 పొరయె ర్తి అతుకుట, మడికలు కట్టుట 
లేక దోనెకు చుట్టుట, 

(క) పొడవైన పడుగులు తయారుచేయు పద్దతులు (Methods of Preparing 
long Warps) 

(ఎ) 1 పరికెలకు లేక డబ్బాలకు పరిక అనృద్తి 
యం(త్రముద్వారా దారముచుట్టుట, 2, దిర్ధ్స (ప్రనరణయం[త్రము 
ద్వారా ఆసుపోయుట. శీ, (వంటిపోగు చారములకు) బయలున గంజి 
పెట్టుట మతే దోనెకు చుట్టుట లేక మలబార్‌ యవాగూపరిషేకో 
యం[త్రముద్యారా గంజినిపెట్టుట. వతి దో నెకుచుట్టుట (వురిడార 
ములకు) బయలున పడుగుచుట్టుట లేక అవర్హిత యం(త్రముద్వారా 
పడుగుచుట్టుట, శ, పోగులులీయుట, 
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(వ) 1, పరిశెలకు పరికె ఆ వృ_ియం(త్రముదారరా చిలప 
లకు గంజి పెట్టబడిన దడారముచుట్టుట. 2, విభజ్య (పనరణయం[తము 
ద్వారా ఆసుపోయుట మజీ దో నెకుచ్కుట, కి పోగులుతీయుట, 

(సి) 1, పరికెలకు లేక డబ్బాలకు ఆ వృ_కయం[త్రముదడ్యా రా 
దారముచ్చుుట. 2, దీర్థ (పనరణ యం(త్రముద్యా రా ఆసుపోయుట 
ఆవల అవ_ర్రితయం[తముద్వా రా పడుగుదో నెకు చుట్టుట లేక విభజ 
(పనరణయం(తముద్యారా ఆసుపోయుట మజటీ దో నెకుచుట్టుట, 
కి పోగులు తీయుట, 

(డి) 1, పరిశులకు లేక డబ్బాలకు పరికె ఆ వృత్తియం(తము 
ద్వారా దారము చుట, 2, అవుల్‌ సాద్‌ ఉప్హబాయు యవాగూ 
యం|త్రముడ్యారా గంజినిపెట్టుట మతీ ఆసుపోయుట, కి, దోనెకు 
చుట్టుట. 4, పోగులుతీయుట, 


(4) ముడులు (Knots) 


రెండుడదారములు జతవజచు నట్టిదానికి ముడి యందురు, 
చేనేత పరి|శ్రమలయందు రెండువిధము లె నముడులు వాడుకలో 
నున్నవి. (ఎ) తంతుసంయోజనము లేక అతుకు (Fin6 మం) 
(బి) సాలముడి (౫7౪౪ల) Knot). 


(ఎ) తంతునంయోజనము లేక అతుకు (Fn ముం ఈ 
ముడిని సాధారణముగా నయము డారములకు (Fine 60క0%5) వాడు 
దురు. ముతకచారముల (Coarse counts) కీముడిని చేసిన అతుకు 
పడనేరదు, రెండుదారముల కొనలను ప్రరికల్సి ఈ పురిని పోగునకు 
చేర్చెదరు. అనగా పురి పెట్టుదుద. ఈ ముడిని చక్కగా వేసిన నా 
డారమం దతుకు కనుగొనుట మిగుల కష్టము, 


(చ) సాలెముడి (Weavers ముం) ఈ ముడిని సాధారణముగా 
ముతకచారములకు (Coarse 0019065) వాడుదుదు, రెండు దారముల 
కొనల సనెడమచేతి (బ్రొటన (వేలి (క్రింద నొకదానిపై నొకటి యుంచె 
నరు, సుమారు అర అంగుళము కొనల విడిచి పట్టుకొందురు,  ఇట్టు 

12 
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పట్టుకొనిన తర్వాత |క్రిందిచారమును |బ్రొటన।వేలిమిోదుగా తీసికాని 
ఆవల రెండుకొనల (కిందుగా దెచ్చి టన క 'నలమధ్య నుంచు 
దురు. ఈ దారమునకు కుడిడార మందురు, ఎడమదార ప్రకొనను 
(బొటన వేలిక్రింద నునిచి అటుమోద కుడిదారము లాగిన ముడి యేర్చ 
డును, ఈ ముడిని ముతకముడి (Coarse Knot) అనియు విలుతురు, 


(5) చదరపు కాగితము (Square Paper) 


గుడ్డలో నేత యేవిధముగా చనేయబడినదో ఆవిధముననే 
కాగితముమోద చూపుట కిది వాడబడుచున్న డి. ఈ కాగికమునకు 
గళ్ల కాగితమనియు గదుల కాగితమనియు, చదరపు కాగితమనియు 
(design paper or point paper or graph paper or square paper) 
బిలుతురు. ఇందులో నిలువుగానున్న గీరలకు పడుగుపోగులనియు, 
ends) అడ్డముగానున్న గీరలకు పేకలనియు (౨105) విలుతుతు. 


(6) పన్నెలు, మరి నెంబరు (Reeds and counts) 


పన్నెలలో మూడు విధములు గలవు, (ఎ) ఆక్కు_పన్నెలు 
(Steel Reeds) (బి) నాటుపన్నెలు (Country reeds (సి) గోడి 
పన్నెలు (Fancy reeds’. 


(ఎ) ఉక్కు. పన్నెలు (Steel reeds) 


ఈ పన్నెలు ఉక్కుతో తయారచేయబడి యుండును, ఈనె, 
"లేక నందునకు (D6) నెండు పోగులవంతున నుండును. బక 
అంగుళమున శెన్ని పోగు లుండునో ఆ పోగసలనంఖ్యయే ఆ పన్నె 
యొక్క నంబరగును, అనగా పన్నెయందు రెండంగుళముల శన్ని 
నందులుండునో, ఆ సంఖ్యయే అ నెంబరు. ఉదా! 50 వ సెంబరు పన్నె 
యందు ఒక అంగుళమునకు 25 ఈనెలు లేక నందు లుండును. 
ఒక్కొక్క. ఈ నెకు 2 పోగులవంతున 25 ఈనెలకు 50 పోగు లుండును, 
కనుక వ న్నెయొక్క_ నెంబరు 50 అగును, ఈ విధమున పన్నెల 
యొక్క... నెంబర్లు నిర్ణ యమ/పచున్న వి, 
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(బీ) నాటు పన్నెలు (Country reeds) 

వెదురుపుల్లలతోగాని, లేక దంటు ఈనెలతోగాని చేయ 
బడును, ఒక గజమునం చెన్నిపుంజములుండునో ఆ ఫ్రుంజముల 
సంఖ్గయే ఆ పన్నెయొక్క_ నెంబరు. ఉడా! ఒక ప్రుంజమునకు 60 
కొలికిలు లేక ఈనె లుండును, అనగా ఒక ఈనెకు 2 పోగుల 
వంతున 60 ఈనెలకు లేక కొలుకులకు 120 పోస లుండును, ఈ విధ 
మున ఒక గజమంబెన్ని పుంజము లుండునో ఆ ప్రంజముల సంఖ్య యే, 
ఆ పన్నెయొక్క_ నెంబరు. 4 జూనలు, నేక ఒక గజము పన్నెయందు 
1800 పోగులు లేక 900 ఈనెలు లేక కొలుకులుండిన 15 పుంజ 
ముల పన్నెయగును. 2 జముల్లు తేక 4 పోగులు ఒక ఎన్నిక యన 
బడును, 80 ఎన్నిక లొక పఫుంజమగును, ఈ విధమున నాటుపన్నెల 
నెంబర్లను గుర్తింతురు, 


(సి గోడి పన్నెలు (Fancy reeds). 


ఈ పన్నె లుక్కుతో చేయబడియుండునుం ఇందు 2 విధ 
ములు గలవు, (1) పడుగు వంపుడుపన్నేలు, (Warp curved reeds) 
(2) పేక వంపుడు వన్నెలు, (Weft curved reeds), పై నుదహ 
రింపబడిన ఉక్కు పన్నెలమేరక్తు నెంబన్లు నిర యమగుచున్న వి, 


(7) అచ్చులు, మరి నెంబరు (264165 and counts), 


చేనేత పరి|శ్రమలందు కి విధములైన యచచ్చులు వాడుకయం 
దున్నవి, (ఎ) తంతేవడులు (Wire 1604108) (చి నూనెవడులు 
(Varnish healds) (సి) చార ప్రువడులు (Cotton 164145), 


(ఎ) తంతె వడులు (Wire healds). 


పన్నెయొక్క_ నెంబరు. ననుసరించి అచ్చునెంబరు నిర్ణయ 
మగును, ఎట్లనగా సాదానేతకు 80 వ నెంబరు పన్నెయు 4 అచ్చులు, 
నుంచినయెడల ఒక అంగుళమునకు 80 పోగులవంతున పన్నెయం 
దుండును. 4 అచ్చులయం దీ 80 పోగులు సరినమానముగా నుండును 
గాన్న ఒక అంగుళమునకు 20 పోగులవంతున, (ప్రతిఅచ్చునం 
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డుండును. కనుక 90 వ, నెంబరు అచ్చు అగుచున్నది. ఈ విధమున 
అచ్చు నెంబరు పన్న ననుసరించి నిర్ణ యమగును, 


(బి నూనె వడులు (Varnish 621645). 


నూచెవడులయందు రెండు విధములు గలవు, (1) జఠీపబడు 
వడుల్కు ఈ వడులే నెంబరు పన్నెకై న నుపయోగపడును, 2 జరుప 
బడని వడులు, -ఈ వడులు నిర్ణయ మైన పన్నెకు మాత్రమే యుప 
యో గపడును. 


(సి) దారప్ప వడులు (Cotton healds), 


ఈ వడులవలన పోగులకు రాఫు కలుగును, కనుక ఇవి 
మంచివికాను, ఫుంజముల ననునరించి వడులు నిర్ణ యింపబడును. 


(8) నాడెలు (Shuttles), 


అనిగుండా సేకదారమును వేయునట్టి యుపకరణమునకు నాడె 
యనియు మతి కొముయనియు (ఏ1tt1e) జేరు. ఈ నాజెల మధ్యన 
నాలుక (Clip) యుండును, ఊచను (Pn) ఈ నాలుకయందు 
సులభముగా నమర్పుటకు, దీనిని సై శెత్తుటకు, మణి క్రిందికి దింపు 
టకు; అనుకూల మున్నది. పేకదారము బిగువులేక సల్లుగా వచ్చు 
టకు నాజెయందు రం|ధ్రము లున్నవి. నాడె కొనల కిరుప్రక్కల, 
మునగలిగిన (2) లోవాపు పొన్ను లుంచ (Tips) బడియున్న వి, 
-ఈ పొన్ను లుంచుటచేత నాజె శేలాటి 
యపాయము, లేకుండును. (చిత్రము 225), 
ఇందు మూడు విధములుగలవు, (ఎ) బిన నాడెలు (Hy shuttles) 


(బి చ[శ్రాలనాడెలు (Roller shuttles) (సి) నాటునాడెలు 
(Country shuttles), 





(ఎ) దిసనాడెలు (Fly shuttles). 


ముతుక, (౮౦0ఖుః6 count5) మతి మధ్యర కముల దారము 
లకును, వెడల్ను లేని పడుగుల కుపయోగవడును, 
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(బి) చక్రాల నాడెలు (Roller shuttles), 


నయము (Fine 60128) దారములకును, వెడల్పుగల పడు 
గుల కుపషయో గపడును, 


(సి నాటు నాడెలు (Country shuttles) 


ఇందు రెండువిధములు గలను, (ఎ) వావకజ్రలతో చేయ 
బడిన నాజెలు ఇవీ ముతుక, మజి మధ్యరకముల దారముల కప 
యోగపడును, (వి) కొమ్ముతో చేయబడిన నాజెలు ఇవి నయము 
దారముల కుపయోగపడును. నాటు నాడెలయందు, నాలుక సూది 
వలె వాడిగ నుండును, 9ఇది స్థిరముగా నమర బడి యుండును, 


(4 తొట్టి చెక్క (Mouth piece), 


తొట్ట ముందుభాగమున నొక చిన్న తుంటచెక్క_ (Mouth 
piece) యమర్పబడి యుండును, ఈ తుంటచెక్క_ల నుంచుటచేత, 
నాడె పెక్సైల కపాయము కలుగ కుండును, నాడెయొ క్ర తప్పుకొట్లన్నియు 
నీ తుంటచెక గాలకు తగులుచుండును, ఇట్లు తగులుట కోత కొన్ని దిన 
ములకు, ఈ చెక్క_చీలినయెడల దీనిని తీసిన మజొకచెక్క నుంతుఠు, 


(10) చేడెకట్డలు (Temples). 

పన్నెయం దుండబడిన పడుగు, వెడల్పు మేరకు గుడ్డను తగ్గ 
నీయక, మణి యంచులయం దుంచబడిన జముళ్లను క్రుంగనీయక, 
సమానముగా పట్టియుంచు నుపకరణమునకు చేడెకట్డల (Temples) 
ని చేరు. ఇందు “ఆెండువిధములు గలవు, (ఎ) నాటుచేడె కట్టలు 
(Country temples) (బి) చేడెకజ్బలు (Temples) * 


(ఎ) నాటుచేడె కgల (౮0౫౫౪ temples). 


అడ్డముగా రెండు వెదురుతబ్బల నమర్సి పై రెండుకోొొనలకు 
నారములు కట్టి, (కిందికొనలకు సూదిని గాని లేక ముల్లునుగాని కట్టి 
యుంచుగు, దీనివలన నంచులు చీలి పోవుట సంభవించును, 
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(బి చేడె కట్టలు (TemMples,),. 

రెండు ప్టైలు నమానయమెన కొలతలుకలిగ, కొనలయందు 
మూడు వాడిమైన సూదు లమర్చబడి యుండును, కుడి "లేక ఎడమ 
పుకు, అంపమువంటి పండుండును. పె పక్షైనుండి వచ్చిన (తాడును 

లు గ ౧౧ ౬. 6 

పడుగుపొడవు ననుసరించి, పండ్లమధ్య నునిచి బిగించిన, గుడ్డపన్నె 
యందుండు పడుగు వెడల్పు మేరకు వచ్చును, ఇది వాల యుక్త 
మెనది, 


(11) తానికోలలు, లేక పూనుకజ్ఞలు (౮౦౦5 1063 or horses), 


సాదానేతయందు, అచ్చుల|క్రింద తానికోలలు లేక పూను 
కట్టల నుంతురు, ఇట్టుంచుటచేత నచ్చులు (క మముగాను, మట్టము 
గాను (16761) (కిందికి పోగలుగుచున్నవి. దీనివలన “అని” చక్కగా 
'నేర్చడును, (తొక్కుడు కజ్ఞలను బిగువుగా (తొక్కి నయెడల 
నొక్కొక్క_ప్పుడు, అచ్చులు విరిగిపోవుట తటస్థించును, అప్పుడు నేతకు 
చాల ఇబ్బందిగలుగును, తానికోల లచ్చుల [క్రింద నున్న యెడల నట్టి 
యపాయ మచ్చులకు సంభవింపక 'తానికోలలకే సంభవించును, 
అప్పుడు, విటిగిన తానికోలను తీసివేసి, మజొకచాని నుంచదగును, 
(12) లాకలు లేక అనికజ్బలు (lease rods) 

పడుగును తయారు చేయునప్పుడుగాని, "లేక చేతనేయునప్పుడు 
గాని, పడుగుపోగులు చిక్కు_పడకుండ వేజువేటుగా నుండుటకుగాను, 
"రెండు కజ్ఞలుంచబడును, 'బేసినంఖ్యగల పోగు లొకకళజ్ఞ పై నను, 
నరిసంఖ్యగలవోగులు "రెండవకజ్ద వై నను వచ్చి మధ్య “అసి వర్చడీ 
యుండును, ఇట్టి కజ్ఞలను “అనికజ్దలనియు” తేక '“లాకొలనియు 
విలుతుడ, 
(18) రొమ్ముదూలము (Front rest or chest beam) 

మగ్గమందు తొమ్ముదూల ముండినయెడల గుడ్డదూలము, లేక 
గుడ్డదో నె (Cloth beamకు గుడ్డ నెంతచుట్టినను, పడుగు అంత్యము 
వరకు, నాజెనడచుసలక (R866 స0జురే) మీడ “అని” (5166, [క్రమముగా 


188 


నేర్పడును. ఇందువలన దోనెచారలు (ROller mark నర్పడనుః 
మగ్గమందు అొమ్ముదూలము లేనియెడల, గుడ్డదో నెక, గుడ్డను 
కొంతచుట్టినతోడనే, పడుగు నెత్తుచున్నది. పడుగు పై కిలేచినయెడల 
6) — ద 
అనగా పడుగు పన్నయం దున్న హాద్దుమోజీ పై కిపోనుటచేత, నాజె 
రలు ర 
నడుచు వలకకు కొంచె మెత్తున అని ఏర్పడును, ఇందువలవ అని 
గుండా నాడెపోవుటకు, వీలుపడక పోవుటయు, ఈ నాడెవలన పోగులు 
తెగుటయు, మతి మిడుతకండ్లు దోనెచారలు గుడ్డయం "దేర్పడుటయు 
కలుగును, 


(14) దోనె చారలు (౧౦114 marks 


దోనెయందు పడుగు హెచ్చూతగ్గులుండినన్కు పడుగున పలు 
విధముల న దారములుంచుటచేతను, చేడెకజ్ఞలు చక్కగా నుంచక 
పోవుటవలనను, పోగులన్నియు నొశేవిధమైన బిగువునందు లేశ 
పోవుటచేతను, గుడ్డయందు గోనెచార "లేర్పడును, 


(15) ఈనె చారలు (Reedy marks) 


వడుగుదో నె (Warp beam) మొదట ఎత్తుగానుండి, రాను 
రాను నన్నమగుచున్నది, వడుల కన్ను లలోని పోగులు, మొదట 
నమానముగానుండి, పడుగు రానురాను, నన్నమణటచేత, మొదట 
చేరుగానుంచబడిన వడుల కన్నులలోని పోగులు క్రిందికి దిగుటవలన 
వడికన్నులకు రాఫు లేక, చిగువగుచున్నది, ఇందువలన గుడ్డయం 
దక్క_డక్క_డ నొకవిధమైన గీర తలేర్పడును. ఈ గీరలనే ఈ నెదార” 
(Reedy marks లందురు, 
(16) దండకట్ది (Back rest) 

అచ్చులకును, మతీ పడుగుదోనెకును, ఇంచుమించుగా 
మధ్యన యొక అఆడ్డప్టినుగాని లేక ఒక గుం[డనిధూలమునుగా ని 


నుంచెదరు. దీనికి దండకజ్ఞ యనిబేరు. ఇ ట్ల దండకజ్ఞ నుంచుట 
వేత పడుగు, అంత్యమువర కు వడుల కన్ను లలోని పోగులు నేరు 
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గాను మటీ నమానముగా నుండును, ఇందువలన గుడ్డయం దీనె 
వనర లేర్పడవుః 


(17) అధికముగా పడుగుపోగులు తెగుట ౧220655816 warp breakages) 


ఈ దిగువ వివరింపబడిన కారణములవలన నేత నేయునప్తుడు, 
అధికముగా పడుగుపోగులు తెగుచున్నవి, (1) మంచిడారము వకు 
గున కువయోగింపక పోవుటవలనను, లేక పురి నరిగాలేకుండుటవలనను 
(2) చాల పాతగిలినపన్నె అచ్చులు వాడుటచేతను (కీ) నాజెనడచు 
పలక (Race board) మట్టమునకు (కింద పడు గుండుటచేతను, అనిని 
ఎక్కువగా లేపుటవలనను (5) పడుగు పోగులన్నియు నొశే బిగున్ర 
నందుండక పోవుటవలనను, లేక వడుగు సెక్కు వగా బిగించుటవలనను 
(6) పడుగునకు గంజి చక్కగా ెట్టకపోవుటవలనను (7) పడుగునం 
దెక్కు_వగా ముడులుండుటవలనను (8) అనిని వేసి లేవకమునుపే 
నాణెను కొట్టుటవలనను, అధికముగా పడుగుపోగులు తెగును, 


(18) నాడె క్రిందబడుట (Shuttle fying out) 


ఈ దిగువ నుదహారింపబడిన కారణములవలన నేత చేయు 
నప్పుడు నాజె |క్రిందబడును. (1) నాడె చక్కగా కొట్టకున్నను, 
(2) వడులలోని పోగులు తెగి అడ్డమువచ్చిననుు (కి) పలక మట్ట 
ముగా లేకుండినన్కు (4) నాజె నడచుపలక (R266-b0ard) ముందు 
భాగముక న్న ప న్నెయొద్ద నుండుభాగము కొంచెము తగ్గకున్నను, 
(5) చేడెకజ్ఞ లుంచకబోవుటవలనను, (6) ఊచలోని చారము 
చిక్కు_పడినను లేక బిగునుగావచ్చినను, (7) ఉడుతలోని చర్శము 
చక్క గాలేకుండినను లేక ఉడుతలు (క్రమముగా నాడకబోయినను, 
(8) నాజె చీలియుండినను, (9) అంచులందు జముళ్ళు తెగినను లేక 
చిక్కు_పడినను లేక మట్టమందు లేకుండినను, (10) నాడె-పెక్టైలు 
నల్లుపడినన్సు (11) కుచ్చు దారములు చక్క_గా కట్టకబోవుటవలనను, 
(12) పలకయందు పన్నె తక్కువగా నుండుటవలనను, (18) పన్న 
గాడియందు చక్కగా నమరియుండక బోవుటవలనను (14) నాజె 
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చాల తేలికగా నున్నను, (15) అని, వెడల్పు నాడె వెడల్పుకన్న 
నెక్కువగానున్నను, (16) అని చక్కగా నేర్చడకున్నను, (17) 
పడుగుమట్టమందు లేకున్నను నాడె [క్రిందపడును, 


(19) అంచులు చెడిపోవుట (Bad Selvedges) 


ఈ దిగువ నుదహారింపబడిన కారణములవలన నేతనేయు 
నప్పుడు అంచులు చెడును, (1) చేడెకజ్ట నెక్కువగా బిగించుట 
వలనను లేక అంచుల సమీపముగా లేకున్నను, (2) అంచులందు 
జముళ్లుంచకున్నను, (శి) నాడె చక్కగా కొట్టకున్నను, (4) ఊచ 
నుండి పేకదారము నళ్లుగా వచ్చినను లేక బిగువుగావచ్చినను లేక 
చిక్కుపడినను లేక తెగినను, (ఈ) అంచులందు పోగులు 'తెగినను, 
(6) అంచులు సళ్లు పడినను లేక బిగువుజెందినను (7) అచ్చులకు 
పన్నెకు నేరుగా అంచులుండకున్నను, (68) పడుగు వదులుండినను, 
అంచులు చెడును, 


(20) గుడ్డను పరిశీలనచేయుట (Analysing of cloth) 


గుడ్డయొక్క_ చి(త్రమును, లేక నేతను పరిశీలన లేక విభజించు 
నప్పుడు ఆ చేతయందుగల విభాగములను, సేరొ_నవలయును, 
మొదట గుడ్డయొక్క. ముఖము, లేక సై భాగమును గు_ర్తింపవల 
యును, ఇట్లు గుర్తించిన తర్వాత, పడుగుచేకల నెంబరు గుర్తింప 
వలయును, ఈ పడుగు పేకలను గుర్తించునప్పు డొకదారము రీసి 
కొని, అందు కుడివైపు పురి యున్నయెడల (Twist way) పడుగు 
పో గనియు, నెడమవై పు వురి యున్న యెడల(eft జ) పేకయనియు, 
గు_ర్తింపవలెను, "పేకకన్న వడుగునకు సాధారణముగా నెక్కువ 
నెంబరు, మటి పురిగల దారముండును, పడుగునకు, గంజిపెట్టబడి 
యుండును, వన్నె గుర్తవలన, పడుగు'పేకలు గుర్శింపబడును, ఎట్లనిన, 
పన్న సందులగుండా, రెండు వడుగువోగులవంతున కలసినేరుగా 
బోవుచుండును, దీనిని గుడ్డపై న జాగరూకతతో బరీక్షీంచినయెడల 
విశదమగును, ఈ విధమున, బడుగుపేకలను గురించి యటుపిమ్మట, 
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గుడ్డయం బెడమ్మవె వున గొన్ని దారములను విడదీసి, పడుగుపోగుల 
మోద, పేకదార మెక్క_డెక్క.డ నున్నదో దాని (ప్రకారము, చదరపు 
కాగితము (Graph paper మోద గుర్తులను బెట్టవలెను. ఇట్లు 
గుర్తించిన తర్వాత, నా పేకదారమును దీసి, నింకొక పేకదారము 
నకు, బె విధముగా గు_ర్చింపవ లెను, ఇట్లు నంధితము (Repeat or 
unit) వర్పడువరకు ఒక్కొక్క సేకదారమువంతున తీయవలెను, 
బరిశీలనము చేయునప్పుడు, పరిశీలన అద్దము (౮01101౧౯ 1285) సహో 
యమున జూచినయెడల, చాల సులభముగా, గుర్తింపదగును, ఈ 
సంధితము, లేక చితమునకు, సూతలేఖనము (Draft) ఆరోపక 
సరణి (Lifting plan) (తొక్కుడు క్రమము (వీంర్తష6266 01 treadling) 
నిర్మింపవ లెను. ఈ విధమున గుడ్డను విభజించుటకు పరిశీలన చేయు 
టయనియు, మతే వస్ర్రచ్చేద (Dissection) మనియు జేరు, 


(రెండవ భాగము) 


లెక గ్రాలు (Calculations) 


(1) దారపు కొలతమానము (Table of yarn, lengths, and weights) 
(1) పొడవు కొలత (Unit 01 length) 


1 కట్టుకు (lea) 190 గజములు 
7 కట్లు 1 చిలప 

1 చిలప 840 గజములు 
(2) తూనిక కొలత (Unit 6f weight) 

16 [డాములు (Ams) 1 బన్ను (6%) 
16 జఇ”న్పులు 1 పాను (1b) 
473 డ్రైనులు (grains) 1 జున్ను 

7000 ల్రైనులు 1 పొను 


10 పొనులు 1 కట్ట 03461 


18% 


(2) నెంబరు తూకము పొడవు క నిపెట్టుట (Finding the count, weight) 
and length) 


(1) 1 పొను 20వ నెంబరు దారమునందు ఎన్ని గజముల 
దారమున్నడి? 

ఉదా! ఒక పొను 20వ నెంబరు దారమునందుండు 
చిలపలు = 20, 

“= 2౨0 చిలపలయందుండు దారము _ 840౫ 20 = 16800 
గజములు, (Ans) 

(2) 1 పాను నూలునందు 8400 గజముల దారమున్నది 
దాని నెంబరంత? 


సూూతము :-ఒక సాను నూలునం దెన్ని చిలప లుండునో 
అదియే దానియొక్క_ నెంబరు, 


ఉదా! = 840 గజములు = 1 చిలప, 


8400 గజములు = 8400. 810 = 10 చిలవలు, 

* దారముయొక్క_ నెంబరు = 10. (Ans) 

(8) 700 కబ్లుగల 10 వ నెంబరు దారముయొక్క_ తూక్ర 
“వంత ? 
ఉదా! కట్లు = 1 చిలప, 

* 700 కట్టు = 7100.7 = 100 చిలపలు, 

10 వ నెం, దారము 1 పౌనుకు 10 చిలపలు తూగినయెడల 

100 చిలపల తూకము = 100-- 10 = 10 పౌనులు, (ఉమ5) 


అభ్యాసము 


(1) 16800 గజముల దారమునందు ఎన్ని చిలపలు ఎన్ని 
కట్టున్నవి? 
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(2) 126840 గజముల దారము 1 పొను తూగినయిడల 
ఆ చారముయొక్క._ నెంబరెంత ? 

(కి) దారము పొడవు 940800 గజములుండి 40 పౌనులు 
తూగినయెడల ఆ దారముయొక్క_ చెంబరెంత ? 

(4) 50 వ నెంబకు దారము 5 పౌనులున్నది ఆ దారము 
యొక్క_ పొడవెంత? 


(8) మడత లేక పురిదారములు (Folded yarn) 


(1) 20 వ నెంబరు దారము లి0 వ సెంబరు దారము 
ఒకటిగా వేడబడియున్నది, ఆదారముయొక్క.. నెంబరెంత ? 


ఉదా! 1 చిలప 20 వ నెంబరు దార ముయొక్క_ 
తూకము = శ్యో ఫౌనుః 


1 చిలప శీ0 వ నెంబరు దారముయొక్క_ తూకము = క పౌను, 
2 రకములు చేర్చి ఒకటిగా వేడబడిన 1 చిలపయొక్క 


తూకము = ౬._=లీి+2-రీ ఫొనులు, 
రర" కర 60 60 


శ పౌనులకు తూగునట్టి ఫురిదారము పరిమాణము = 1 చిలప, 
* 1 పొనుకు తూగునటి పురిడారము = శ్వ = చిలపలు, 

ల 
* పురిదారము నెంబరు = 12 వ నెంబరు, (ఉల) 


(2) 60 వ నంబరు దారమునకు ఎన్నవనెంబరు దారము 
కలిపిన 20 వ నెంబరు డదారముగును +? 


ఉదా! 1 చిలప 20 వ నెంబరు చారముయొుక్క_. తూకము = చై పాను, 


1 చిలప 60 వ నెంబరు ea తూకము = భీ పెను, 


పిటి శెంటియొక ము __._. ia స 
స్ట గా భేద = స్య జకాతు న సా 


అనగా చేరవలసిన 1 చిలపయొక్క_ క = కీ పొనులు, 
౪ చేర్చవలసిన నూలుయొక్క.. నెంబరు = త్యం = లీ0 వ నెంబరు, (Ans) 
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అభ్యాసము 
(1) 10 వ నెంబరు 20 వ నెంబరు 60 వ నెంబరు చారములు 
ఒకటిగా వురి పెట్టబడియున్నవి, ఆ జారముయొక్క_ నెంబరెంత! 
(2) 80 వ నెంబరు దొరము 60 వ నెంబరు దారము చేర్చి 
ఫురి పెట్టబడిన జారమునకు ఎన్నవ నెంబరు దారము కలివీన 10 వ 
నంబరు చారమునకు నమూనమగును ? 


(8) 6 వ నెంబరు చారమునందు శీ రంగులదారములు 
కలవి పురిపెట్టబడియున్నవి. అందు తేల్లడారము 20 వ నెంబరు, 
ఎజ్బదారము 40 వ నెంబరు, నల్లడారముయొక్క_ నెంబరెంత ? 


(4) తూకమువల్ల నెంబరు కనుగొనుట (Finding the counts by weight) 


(1) 40 గజముల దారము 10 గ్రైనుల తూకముండిన, 
ఆ చారముయొక్క_ నెంబరెంత ? 
ఉదా॥ 10 గ్రైనులకు తూగునది = 40 గజములు, 

1 డ్రైనుకు తూగునడి = 40-10 = 4 గజములు, 

7000 గై_)నులకు = 7000 x4 = 28000 గజములు, ఒక 
పౌనునందలి చిలపలనంఖ్య మే దాని నెంబరగును, కాబట్టి చిలపలుగా 
మాద్చకొనవ లెను, 840 గజములు = 1 చిలప, 

౨8000 గజములు = &28000-840=$8కికే చీలపలు, 

* 1 పొను లేక 7000 మ ఏనులకు తూగునది, =శిశిశే చిలపలు, 

కాబట్టి నూలుయొక్క_ నెంబరు = కీకికే నెంబరు. (Ans) 


అభ్యాసము 
(1) ఒకపడుగుయొక్క_. మొత్తము పొడవు 1678260 గజము 
లుండి 10 ఫౌనులు తూకముండిన ఆ దారము నెంబరెంత ? 
(2) 900 గజముల పొడవుగల దారము 75 పౌను బవవున్న 
దాని నెంబరెంత ః 
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(8) 10 ౧ /నులు తూకముగల డారము “750 గజము 
లుండిన దాని నెంబరెంత ? 


(5) నెంబరు తూకమునుబిట్టి పొడవు కనుగొనుట (Finding the length by 
counts and weight) 


(1) 20 వ నెంబరు దారము 50 నుల తూకమున్న ది, 
దాని పొడవెంత ? 

ఉదా! 20 వ చెంబరు దారము 1 పొను లేక 7000 
గై_)నులకు తూగునది=20 ౫ 840=16800 గజములు, 

1 గైై)నుకు తూగునది=16800-'7000=22 గజములు, 

“ 50 ౫_)నులకు తూగునది=లిక్రి ౫ 50=120 గజములు, (క్షn;) 

అభ్యాసము 

(1) 23 గై_)నుల తూకముగల 8వ నెంబరు నూలుయొక్క_ 

వాడవెంత ? 


(2) 10, 20, 80 నెంబర్లు కలిపిన డారముకటి 88 గ /నులు 
తూకముండిన ఆ దారము వాడ వెంత ? 

(8) 60వ నెంబరు 25 _౧ నులు తూకముండిన దాని 
పొడవెంత ? 


(6) తూకము, పొడవు వలన నెంబరు కనుగొనుట (Finding the counts 
by weight and length) 


(1) 8 గై)నులు తూకముగల దారము 120 గజముల 
వాడవు గలదు, ఆ డారము నెంబచెంత? 


ఉదా! 8 ₹ై.)నులు తూకముగల చారము పాూడన్ర=120 
గజములు, 


“1 చైను తూకముగల దారము పొడవు=120+-8=15 
గజములు, 
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7000 7 నులు "లేక 1 పెను తూకముగల దారము 
పాడవ్రు=/000 x౫ 15=105000 గజములు లేక 105000 = 840= 
195 చిలపలు, 

1 పౌనుకు ఎన్ని చిలపలు తూగునో ఆ సంఖ్యయ డాని 
నంబరు కనుక దాని నెంబరు=1 25. (Ans) 

అభ్యాస ము 

(1) 5కి గనులు తూకముగల దారము 220 గజములు 
6 అ;గుఫము లుండిన దాని నెంబచెంత? 

(2) ఒకపడుగులో 1760 పోగులుండి 20 గజములు పొడవు 
4 పఫానుల తూకముండిన చాని సనెంబెంత ? 

(8) కి డారములచే వురిపెట్టబడిన కట్టుయొక్క_ బరువు 72 
గె నులు అం దొకరకము దారము 20 వ నెంబరున్ను రెండవ 
రకము దారము 16 వ నెంబరుండీనమెడల మూడవర కముయొక్క_ 
చంబరెంత ? 

(7) నెంబర, పొడవునుబట్టి తూకము కనుగొనుట (Finding the weight 
by counts and length) 

(1) 20, 80 నెంబభ పురిపెటెబడిన చారమొకటి 1765 

ఉం ae) 
జములుండిన దాని తూక మంత? 
ఉదా! పురి పెట్టబడిన దారముల నెంబక్షు=80, 80 
" కలుపబడిన దారము 1 చిలపయుక్క_ తూకము 
1,1 83+2_1 

“ 1 పాొనుకు తూగునట్టి చిలువపలు=12 

కాబట్టి కలుపబడిన దారము చెంబరు=18 

1 ఫాను లేక 7000 గై_)నులకు తూగునట్టి 12 వ చెంబరు 
డారముయొక్క._ పొడవు=12 ౫ 840=10080 ౫జములు, 
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10080 ౫జముల 19 వ నెంబర దారముయొక్క 
తూకము=7000 గ శనులు. 
1 గజము 12 వ నెంబరు చదారముయొక్క_ తూకము 


_ 7000 
1060 చెంగులు. 


ఎ“ 765 గజముల 19 వ నెంబరు దారముయొక్క_ తూకము 


1000. 76ర్‌ _ 
= గ లై 581+ 7 /ను, (Ans) 


అభ్యాసము 
(1) 80 వ నెంబరు దారము 2 కట్లుండిన దాని తూక 
మెంత ? (2) 50 వ నెంబరు దారము 2 చిలపలుండిన దాని తూక 
మెంత ? (8) 40, 60 వురి పెట్టబడిన దారము 450 గజము లుండిన 
దాని తూక మంత ? 


(ర) పడుగు. పన్నెలెక్కలు (Warp and Reed calculations) 

(1) ఒక పడుగులో $8600 నిలువుచారములుండి $6 అంగుళ 
ముల వెడల్పుండిన పన్నెయొక్క_ నెంబరెంత |! 

ఉదా! 86 అంగుళముల వెడల్పుగల పడుగసలోని నిలువు 
ఊొారములు= 8600. 

1 అంగుళమునం దుండు నిలునుడార ములు=8600 = 86=100 


ఒక అంగుళమునం దెన్ని పడుగుపోగులుండునో ఆ న,ఖ్యయే 
ఆపన్నెయొక్క_ నెంబర గును, కాబట్టిపన్నె యొక్క_ నెంబరు=100(Ans5) 


అభ్యాసము 


(1) ఒకపడుగులో ౨000 నిలువుచారములుండి 50 గజములు 
పాొడవ్రుగలిగ్కి 40 అంగుళముల వెడల్పుండిన పన్న నెంబరెంత ? 

(2) 40 గజముల పొడవు, 60 పొనులతూకము 6 వ నెంబరు 
ఆయిన నిలువుపోగు లెన్ని ? 
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(8) 60 అంగుళముల పన్నెయందు 6000పోగులుండిన పన్న 
చంబరెంత ? 

(4) 50 గజముల పొడవు, 6 పానులతూకము, 20వ నెంబరు 
ఒక అంగుశమునకు 40 పోగులుండిన వన్నె వెడ'ల్పంత 2 

(5) వడుగు 2/84 వ నెంబరు, పేక 40 వ నెంబరు అంగుళ 
మునకు 72 పోగులు 80 సేకలు 86 అంగుళముల వెడల్పుగల లెన్ను 
లి శలజాలిక నేతయందు (8 ఖుడే 8 Mock-leno weave) ఎన్ని సంధిత 
ములు (Repeats) పన్నెయం దున్నపి + 


(9) పుంజములు మరి వన్నె లెక్కలు (Punjams and Reed calculations) 


(1) 50 అంగుళముల వెడల్పుగల నాటుపన్నెయందు 25 
పుంజములుండిన పన్నె చెంబరెంత ? 

ఉదా! 1 పుంజమునకు పోగులు=120, 25 వుంజముల కుండు 
పోగులు =120 ౫ 25=8000. 

కాబట్టి 50 అంగుళములందుండు పోగులు=లి000 కనుక 
1 అుగుళము నందుండు పోగులు = 8000 =-50=60 

“పన్నయుక్క. నెంబరు=60. (Ans) 

అభ్యాస ము 

(1) ఐదుజానల వెడల్పుగల నాటుప న్నెయందు ఏ0 సుంజము 
లుండిన పన్నె చంబరెంత + 

(2) ఒక పడుగుయొక్క_ పొడవు 40 గజములు వెడల్పు, ఏ6 
అంగుళములు 80 వ నెంబరు పన్నె అయిన దిర్భ (పనరణయం[తము 
(Vertical warping mil) మాద ఎన్ని పుంజములు పోయదగును, 

(శ) పడుగు పొడవు 50 గజములు వెడల్పు కరి అంగుళ 
ములు నూలు నెంబరు 80) పడుగుతూకము శీ పానులున్న యడల ఎన్ని 
ఫుంజముల పన్నె యగును * 

13 
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(10) పడుగు పేకల తూకము మజి గుడ్డక్రయము (Weight of warp, weft 
and cost of cloth) 
చేతయందు పడుగు పేకలు ఒకదాని నొకటి యల్లుకొనుట 
చేత గుడ్డ (క్రుంగుచున్నది. అనగా వన్నెలో నున్న పడుగయొక్క_ 
పొడవు వెడల్పులు తగ్గుచున్నవి. ఈ |కుంగుదల పరిమాణము నూలు 
యొక్క. నయము, (Fin6) ముతకల (Coarse) ననుసరించి భేదించు 
చున్నది, పేకనూలు ముతకనూలై నయెడల పడుగుయొక్క_ |కుంగుదల 
యెక్కు_వగును. పడుగునూలు ముతకనూలై నయెడల పేకయొక్క_ 
కుంగుదల యెక్కు_వగును, కాబట్టి పడుగుపేకలయందు పై |క్రుంగు 
దలను పూర్తి జేయుటకు మనకు కావలసిన గుడ్డయొక్క_ పొడవు 
వెడల్పులకన్న పడుగుయొక్క_ పొడవు వెడల్పు లెక్కు_వగా నుంచ 
వలయును, నేయబడు పడుగునందు మొదట కొంతయు కడపట 
కొంతయు నేయుటకు వీలుకాక విడిచిపెట్టవలసి వచ్చుచున్నది. అందు 
చేతను మణీ పడుగు చేయునప్పుడును కొంత భాగము వ్యర్థమగు 
చున్నది. ఈ విధముగనే వేకనూలునందు కూడ కొంతభాగము 
న్యర్థమగుచున్నది. కాబట్టి తయారుచేయబడు గుడ్డకు కావలసిన 
నూలును నిక్లయించుటయందు సె [క్రుంగుదలను పూర్తి రిచేయుటకు 
అనగా నష్ట శా రి శాతనుము (Regain 9%) వ్యర్థమగు నూలు శాత 
మును అక్కకు తీసికొన వలయును, 
(ఎ) సాడానేతలయందు పడుగునందలి నష్ట పూర్తి రిశొతమును 
"తెలుసుకొనుటకు సూత్రము 
లీ» ఒక ఆంగుళమనందలి “పీక దారములం 


bbe =నషభూ రితొతము 
చశ్పీకనూలు "నెంబరు, ట్రం 


పడుగునందలి వ్యర్గమగు శాతము సామాన్యముగా 9. 5%గో 
నిర్ల యింపబడును, 
చకయందలి వ్యర్త శాతము 1% గా నిర్ణ యింపబడును, 


(బి) సాడానేతలయందు పేకయందలి నష్ట్రృపూ ర్తి పాత్రము 
తెలుసుకొనుటకు సూ్యతము, 
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రేర్‌ 3, ఒక ఆంగుళ మునందలి పయ = Bas 
పడుగునూలు నెంబరు, లు ఆవ 
(1) 80 గజముల పొడవు 40 అంగుళముల వెడల్పు అంగుళ 
మునకు 60 పడుగు వోగులు 70 పేకలు పడుగు నెంబడ 40. పేక 
నెం 20 గల గుడ్డకు కావలసిన పడుగుచేకల తూక మెంత *? 


& 0 
ఉఊచా॥ పడుగునందలి నష్ట్రశాతము = 70 x 8= 10.5% 











20 
పీక్రయందలి నష్షశాతము = ౮ ల ఏఏల్‌ 
టె 40 
లి ఇన్‌ =లితి, 15 
"కాబటి పడుగుయొక్క_ పొడవు= మ ము 
ల 100 
40 x 105.25 ౨42.1 
పన్నెలో పడుగు వెడల్పు = 2 1025-421 అంగుళములు, 


100 
ఇందుకు పడుగులోని వ్యర్గశౌతమును పేకలోని వ్యర్థ శాత 
మును చేద్చకొన వలయును, 
పడుగులోని వ్యర్థ శాతమును చేర్చుకొకొనిన పడుగునకు కావలసిన 
కల 88.15 x 60x 40 x 100 ల 
97.5 
Ds చిలపలు = 97.14 చిలపలు, 
840 x 97.5 
వన్నెలో పడుగువెడల్పు=42,1 అంగుళములు 
ఇందులకు పేకలోని వ్యర్థమును కూడా చేద్చకొనిన చేకకు కావలసిన 
నూలు, 
42.1 x70 x 80 x 100 
840 x 99 
40 వ. నెంబరు 97.14 చిలవలు తూగునది=2.42ర5- పొనులు 20వ 


నెంబరు 106.81కి చిలపలు తూగునడి=5 8156 పౌనులు, 

నూచన: పడుగువేకలు తయారు చేయుటకును, నేయుటకును 
కాబడుకూళ్లున్కు నూలు (క్రయమును కాలానుగుణ్యమగు “రేట్లనుబ్రి 
నిర్ల యింపదగును, 


చిలపలు = 106,818 చిలపలు, 


196 
అభ్యాసము 

(1) చీర 9 గజముల పొడవు 45 అంగుళముల వెడల్పు 
చొప్పున కి చీరలుగల ఒక తానునేయుటకు పడుగు 100 వ, నెంబరు 
చేక 680 వ, నెంబరు అంగుళమునకు 92 పోగులు 110 -పేకలవంతున 
ఉంచబడినది, అయితే "తానుయొక్క_. తూక ముంత? 

(2) పడుగు పొడవు 75 గజములు, వెడల్పు 86 అంగుళములు, 
పడుగు కి6 వ నెంబరు, పేక 40 వ నెంబరు ఆంగుళమునకు 80 
పోగులు 124 పేకలుగల జవర వాణి (5210) గుడ్డయొక్క_ తూకమును, 
పరిమాణమును తెలుపును? ఇప్పుడుండు కాలస్థితిని బట్టి ఒక గజము 
గుడ్ల ఖరీ దెంత ? 

(కి) ఒక్కొక్క జముఖానము (Plain Carpet) 2 గజముల 
పాడను 48 అంగుళముల వెడల్న్పువంతున 2౨5 జముఖానాలు చేయ 
బడినవి, పడుగు కీ/20 వ నెంబరు, పేక 2/20 వ నెంబరు జముళ్లు, 
అంగుళమునకు కివి పోగులు 70 పేక లుంచబడినవి, అయితే ఇప్పు 
డుండు కాలస్థితినిబట్టి ఒక్క_క్క- జముఖానా [కయమెంత ? 


చం, 


రగా 
‘9 


5, 

7, 

12, 
18,16,18, 
16, 
12, 

7 

9, 

ఏప్ర 
17, 
10, 
15,21, 
12, 
బగ్ర 


oJ 
తప F 

జేక్ష 

Continuons 

Dawn 

Bose 

18 up 

Of 

4 Picksand 

ehanged 

Lmperfect 

పడు? ఎక్కవ 

ఈ 4 పోగులయందు 
4 పోగును 

వయ్యితి యనబదు 

Zhaped lever) 

కటాంజయుల కు 


7 కటాంజనములు 
శోనికి 


జటాంజవములను 
Parvathan 
Huck 

Nd 

Tske-up 
లాకలనుడించి 
Dentign ' 
Prin 

epg 
Reminder 


చేస్‌ 
Bundlet 


తప్పొప్పుల పట్టిక 


ఒప్పు 

Continuous 
Down 
Base 
8 up 
Or 
4 Picks and 
Changed 
Imperfect 
పడుగు ఎక్కువ 
ఈ 4 పోగులయందు 

1 పోగును 
దయి[త్రి యాన బడు 
\Zshaped lever) 
కటాంజనములక 
కటాంజనములు 
దీనికి 
కటాంజనములను 
Parwattam 
Heck 
And 
Take_up 
లాక లనుంచి 
Denting 
Pirn 
a 
Remainder 
లేసీ 
Bundle 


